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ВЫСОЧАЙППЕ 
ПРИКАЗЫ 


ПО КОРПУСУ ГОРНЬХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ. 


Л“ 99 5{ декабря 1865. 
Увольняктся ОТЪ СЛУЖБЫ: 
СОГЛАСНО ПРОШЕНШЮ, ПО БОАЛЗЗНИ. 


Московемй бергъ-инспекторъ, генералъ-лейтенантъ Чебаев- 
ский, съ мундиромъ и пенаею по положению. 


ФР 1. 14 лнваря 1866. 


Увольняются отЪ СЛУЖБЫ: 


а) нА ОСНОВАН ПРИКАЗА ПО КОРПУСУ ОТЪ 17 МАРТА 
1860 г. за № Т. 
Состоящий по корпусу подполковникъ Б огославеки—пол- 
ковникомъ и съ мундиромъ (съ 21-го декабря 1865 г.) 
6) СОГЛАСНО ПРОШЕНЮ, ПО БОЛЪЗНИ. 
Состоящй въ распоряжеши Нерчинскаго горнаго правлен:я 
поручакъ Михайлов5 2-й. 
УМЕРПИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ. 
Исправляюний должность инспектора желЪфзныхъ и солева- 
ренныхъ заводовъ Восточной Сибири, подполковникъ Тас- 
кину 2-й. 
Подписалъ: Министрэ Финансовб, 
Статс5-Секретарь Рейтернь. 


а 


ПРИБАЗЪ 


ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ. 
ИР 1. 22 января 1866. 
ф. 


ГосудАРЬ ШмПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему докладу мини- 
стра государетвенныхъ имуществъ о результатахъ изелФдова- 
шй Кумо-Манычекой Экспедащи и о награждеши лицъ, при- 
нимавшихъ участ1е въ сей экспедици, въ 27 день декабря 
минувшаго года, ВсемилостивьйшЕ соизволиль пожаловать 
подполковника Барбота-де-Марни орлевомъ Св. Владимтра 
4-Й степени, повелфвъ сверхъ сей награды выдать ему го- 
довой окладъ получаемаго имъ жалованья. 


В. 


По представлемю Его ИмперАТОРСКАГО Высочества НамЪст- 
вика Кавказскаго и удостоенню кавказскаго комитета, кани- 
танъ Гилев5, Высочайшимъ указомъ, даннымъ капитулу ор- 
деновъ 12 сего января, ВсемилостивьйшЕ награжденъ, за 
отлично-усердную его елужбу, орденомъ Св. Анны 3-й сте- 
пени. 


5. 


ГосудАРЬ ИмПЕРАТОРЪ, По всеподдани Йшему доклалу кава- 
лерской думы, Всемилостивъйше изволилъ 22 сентября 1565 г., 
пожаловать генералъ-маюра „Дизеля и подполковника Редера 
орденами Св. Владимтра 4-Й степеви, за 35-лётнюю безпо- 
рочную службу. 


4. 


ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 


Ценравляюцний должность директора главной Физической 
обсерватори, подполковвикъ //ланер5 —по главному упра- 
вленшю корпуса, еъ 1 сего явваря. 

Объявляю о семъ по корпусу для свфдемя и зависящаго 
распоряжешя. 

Подписалъ: Министрь Финансово, 
Статс5- Секретарь Реитерн5. 
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ЛЪЛО. 


НОВЫЙ КОПЕРЪ ДЛЯ ЗАБИВКИ ШПУНТОВЫХЪ И 
КРУГЛЫХТЪ СВАЙ. 


При устройств$ основавший подъ больше молота, при по- 
стройк$ плотинъ, мостовъ и проч., нер$дко, для предупреж- 
деншя просачиваня волы, приходится прибфгать къ унотреб- 
леню шпуятоваго тына, который, какъ извфетно, состойтъ 
изъ ряда свай остругавныхъ ий спилоченныхь такъ, что шпунтъь 
одной сваи входитъ въ выемку, сдфланную въ другой. 

Для того, чтобы шпунтовый тынъ дфИиетвительно удовлетво- 
рялъ своей цфли, необходимо плотное прилегаше одной сваи 
къ другой, а этого можно достичь Только тщательной работой, 
при которой слБдуетъ забивать не по одной сваЪ, а по нБ- 
скольку, или даже весь тынъ заразъ, и при томъ лучше 
забивать не сильными, а легкими и частыми ударами. 

У насъ забивка шпунтоваго тына производится или машин- 
нымъ копромъ или ручною бабою. Первый способъ (гдв ба- 
ба поднимается воротомъ и падаетъ съ высоты до двухъ са- 
менъ и болфе) неудобенъ тмъ, что приходится сильными 
ударами забивать по одной сваЪ, отчего результать рабо- 
ты выходитъ черезъ чуръ нехорошъ. Вторымъ же способомъ, 
т. е. забивкой ручной бабою, хотя и отстраняются эти не- 
удобства, но онъ очень дорогъ, потому что для производ- 
ства небольшой работы требуетъ слишкомъ много людей. Й 
въ самомъ дёлБ, сила работника расходуется при этомъ очень 
не экономично: большая часть рабочихъ поднимаетъ бабу за 
веревку, проходящую черезъ блокъ и развфтвляющуюся на в$- 


сколько концовъ, а друме поднимаютъ бабу за ручки и во 
Горн. Турн. Кн. 1. 41866 з. 


а 


время падешя направляютъ ее па сваи. Высота подъема до- 
ходитъ до 1 аршина, а чиело рабочихъ пропорщонально вБеу 
бабы, при чемъ на каждаго полнаго рабочаго полагается отъ 
- до 1 пуда; но при этомъ, во первыхъ, хотя работа 
эта и сопровождаетея пфепами, помогающими работать друж- 
но, но все же никогда нельзя достичь необходимой едино- 
временности усилля; въ то время когда одинъ рабоч! еще 
тянетъ за веревку, другой уже отпускаетъ ее, ^ Во вторыхъ, 
ВЪ такомъ количествЪ рабочихъ имъ всего удобнЪфе работать 
не добросовестно, не пропорщюопально своимъ силамъ, а. эта 
непропорцтональность способетвуетъь скорому утомленто усерд- 
ныхъ рабочихъ, а слфдовательно и прекращепно работы. Въ 
третьихъ, работВ этой немало мЬшаютъ т$ рабочще, которые, 
желая направить падающую бабу на сваю и не выпуская изъ 
рукъ, подлерживаютъ ее: они этимъ ослабляютъ силу удара, 
а слфловательно работа ихъ пе только безполезна, но и 
вредна. Отъ совокупноети этихъ причинъ работа идетъ 
очень неуспфшно, не смотря на большое число рабочихъ. 

Подобный способъ забивки шпунтоваго тына пришлось мнЪ 
увидать въ элатоусетф на постройк$ основашя подъ паровой 
молотъ въ 1000 пудовь, для заЪшней Кнаязе-Махайловекой 
Фабрики; тынъ этотъ долженъ былъ ограждать основание съ 
четырехъ сторонъ отъ протока воды, и елфдовательпо и за- 
бить его надо было по возможности лучше. Сначала попро- 
бовали забивать ручной бабою по 3 пли но 4 сваи заразъ, 
но это дало невыгодные результаты, такъ что пришлоеь за- 
бивать заразъ цфлыя стБны свай. оабивка производилась чу- 
гунною бабою, вЪеомъ въ 22 пуда, при чемъ чиело рабо- 
чихъ простиралось до 30-ти; восемь изъ пихъ поднимали 
бабу за ручки и направляли ее при падеши. Работа ила не- 
скоро и въ такомъ порядк®, что рабочие отдыхали поель 
каждыхъ 20 ударовъ. 

Смотря на эту непроизводительную трату силы и времени, 
я сталт искать средетва улучшить снособъ забивки и благо- 


сы “< че 


ларя любезности управителя фабрики, капитана Деви, давша- 
го средства произвести опыты, мн дБИствительно удалось 
устроить для этой цфли механизмъ полобный тому, который 
кажется употреблялся при буреши; и такъ какъ механизмъ 
этотъ далъ хорошие результаты въ работь, то я и считаю 
лолгомъ рекомендовать его всфмъ, кому случится забивать 
оунтовыя или даже и круглыя еваи. 

На черт. Гвъ фиг. 1, 2 и 3 предетавленъ этотъ меха- 
пизмъ (копёръ) съ боку, въ планф и спереди; онъ, по про- 
стотв устройства, можетъ быть сдфланъ безъ большихъ из- 
держекъ вездё, гдф$ можно найти хотя посредственныхъ плот- 
ника и кузнеца. Копёръ этоть востоитъ изъ деревянной гори- 
зоитальной рамы, двухъ вертикальныхъ и двухъ наклонныхъ 
брусьевъ; къ этой рам и ‘брусьямъ придфланы па стойкахъ 
три горизоптальные бруска, на которыхъ лежатъ оси зубча- 
тыхъ колесъ ворота. Ось большаго колеса а лежитъ ВЪ 
двухъ, а ось малой шестерни 6 лежитъ въ трехъ подшип- 
никахъ. На продолженномъ конц оси, принадлежащей малой 
яшестернЪ, насажены рукоятки, а на самой оси находится де- 
ревянный валокъ с, съ желфзнымЪъ крючкомъ по окружности; 
валокъ этоть служить для подъема и ‘установки на мЪето 
свай, назначеняыхъ для вбиватя. Полъемъ свай производится 
веревкою, проходящею чрезъ блокъ 4. На продолженной оси 
большой шестерни @ находится нфчто въ родё двойнаго кри- 
вошипа е (для простоты я буду его называть просто криво- 
шипомъ); опъ можетъ свободно обращаться на оеи, и на 
одпомъ концё снабженъ ® пернендикулярпымь къ нему стер- 
женькомъ; за этоть стерженёкъ прикрфиляется цфпь отъ бабы, 
проходящая предварительно черезъ блокъ /. Къ одной изъ ру- 
чекъ большой шеетерия придфлана бородка 9, им$ющая цф- 
мю зацфилять кривошипъ ‘и увлекать его въ движеше съ 
колесомъ. 

Для того, чтобы копёръ не опрокинулея при подъем$ свай, 


въ хвоетб его, на горизонтальную раму кладется какая либо 
1* 
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тяжесть, напр. свинки чугуна +. Работа на этомъ копр% 
идетъ въ такомъ порядк$Ъ: сначала веревку, назначенную длл 
подъема свай, вропускаютъ чрезъ блокъ 4 и привязываютъ 
къ крючку, находящемуся на окружности валка с; потомъ, 
завязавъ другимъ концомъ веревки сваю, назначенную для 
забивки, подвимаютъ се и устанавливаютъ на м$ето посред- 
ствомъ навивамя веревки на валокъ. Когда свая стоитъ на 
мЪФетБ, то отвязываютъ веревку какъ оть сваи, такъ и отъ 
валка и, Не снимая ее съ блока, закрфпляютъ такт, чтоЗы 
она ие мфшала дальнЪйшему ходу работы; потомъ, закр5пивъ 
олинъ конецъ ции за бабу, другой ковецъь ея пропускаютъ 
черезь блокъ и падфваютъ на стерженёкъ, ваходяпийся на 
кривошип$; для предупреждемя же спадывашя цфои, на ко- 
нецъ стерженька навертывается гайка. 

Пра этомъ большая шестерня съ кривошипомъ принимають 
положеше, изображенное на Фиг. 4; тогда поередствомъ ру- 
коятокъ и маленькой шестерни сообщаютъ большой шестеряв 
движене въ сторону, показанную стрфлками, отчего бородка 
тянетъ за собою кривошипъ и тмъ поднимаетъ бабу; во 
какъ только кривошипъ приметъ положеше, параллельное ц$- 
пи, онъ соскакиваетъ, дБлаетъ полуобороть, и баба въ это 
времл ударяетъ сваю. НослЪ удара, кривошипъ и бородка 9 
имфють положеше, изображенное на Фиг. 5; тогда враще- 
нтемъ маленькой шестерни въ другую сторону сообщаютъ боль- 
шой шестернё движеше въ сторону, показанную стр$лками, 
отчего бородка д тянетъ за собою кривошипъ за другой конецъ, 
поднимая бабу, и какъ только кривонипъ приметъ положеше, 
параллельное направлению ции, онъ соскакиваетъ и позволяеть 
бабЪ вторично удариться о сваю. ДалЪе кривошипъ и бородка 
принимаютъ опять положене, изображенное на Фиг. 4; ше- 
стерню енова поворачиваютъ въ сторону, показанную стрфл- 
кою; сдфлавъ половину оборота, кривошипъ соскакиваетъ и 
баба производитъ ударъ и т. д. Слфдовательно при каждомъ 
полуоборот$ большой шестерни баба дфлаеть ударъ. Такъ 


— 6 — 


какъ свая при каждомъ удар углубляется, то цЪпь чрозъ 
ифсколько ударовъ становится коротка и ее приходитея часто 
перевязывать. Для устранемя этого неудобства, или лучше 
евазать для ускореня перевязывавтя служитъ желфзный стер- 
женёкъ, придфланный къ ковцу цфой, который можетъ зад$- 
ваться за ея кольца, какъ это видно на Фиг. 6; при упо- 
треблеви этого стерженька, прикрЪплеше цфпи къ баб за- 
ключается въ томъ, что цбпь пропускается чрезъ кольцо, 
придфланное кь бабф, а стерженёкъ задфвается потомъ за 
одно изъ колець цбпи; по м5рф углублешя сваи стержевёкъ 
переноситея изъ одного кольца цфии въ другое, позволяя 
этимъ бабЪ опускаться; времени же. для подобнаго перенесеня 
стерженька потребно никакъ неболфе того, сколько его ухо- 
дитъ на такъ называемое запряженше собачки обыкновеннаго 
машиннаго копря. 

Расчета для размфровъ вефхъ частей этого копра я здфеь 
дфлать не буду, потому что онъ мало разнится отъ расчета 
для ворота; скорость подъема бабы, равно какъ и усимя при 
подъемЪ неодинаковы; они наибольшие при горизонтальномъ 
положешти кривошипа; этамъ то наибольшимъ усимемъ и 
надо задаваться при опредфлени числа рабочихъ. 

Высота подъема опредфляется размфрами зубчатыхъ колесъ 
или скорфе размфрами кривошипа. Воротъ долженъ быть рас- 
положенъ почти. подъ блокемъ, такъ чтобы, когда баба сго- 
ить на сваё, кривошипъ принималъ вертикальное положене, 
потому что подъемъ бабы будетъ тБмъ менфе, чфмъ болве 
положеше кривошипа (въ покоф) удаляется отъ вертикальной 
Зин. 

Въ копрё, устроенномъ или, лучше сказать, перед®ланномъ 
мною изъ стараго машинваго въ Златоуст®, высота подъема 
бабы равняется 2-мъ футамъ, даметръь большой шестерни 
38,5, а малой 7 дюйм.; елБдовательно отношене между ними 
равно 5,5; баба взята таже, которая употреблялась для руч- 
ной забивки и вфсъ ея — 22 пудамъ. Такъ какъ баба ходила. 


не въ направляющихъ, то необходимо было поставить рабо- 
чихъ для поддержашя ее; впрочемъ число ихъ уменьшилось 
вдвое. Вообще употреблешемъ этого копра чиело рабочихъ 
умецьшилось почти втрое, а что это уменьшеше не мфшало 
усп5ху работы, видно изъ слфдующаго: 

Опытомъ. найдено, что, пра обыкновенной ручной забивкЪ 
на каждыя четыре минуты приходитея отъ 20 до 30 ударовъ 
съ отдыхомъ; при работ же новымъ копромъ въ элатоуетф, 
оказалось, что въ минуту дфлается до 12-ти ударовъ; если 
положимъ, что при посредственной работф, дфлается по 10-ти 
Ударовъ въ минуту и употребляется 1 минута на отдыхъ, то 
получимъ все-таки 350 ударовъ въ четыре мипуты. Передви- 
гане этого копра съ одного м$ета на другое дфлается го- 
раздо удобнфе и требуетъ меньше времени, чёмъ при обы- 
кновенныхъ копрахъ; стоитъ только снять тяжесть. 

Для того, чтобы еще боле сократить число рабочихъ, я 
предлагаю устроивать направляюцие для бабы, которые ста- 
новятся на шпунтовый тынъ. РазумФетея ими можно восполь- 
зоваться тогда только, когда уже веЪф сваи тыва установлены 
на м$ето и приходитея ихъ добивать. 

Ови должны имфть видъ ящика съ продолженными виизъ 
и въ бока стфнками, и скр5илевнаго болтами, при. чемъ баба 
должна быть четыреугольная; къ сожалЪню, по причинЪ 
неправильной Формы бабы, мн не удалось еще попробовать 
эти направляюние въ элатоуств и я ве могу сообщить о 
результатахъ ихъ службы. 

Новымъ копромъ можно воепользоваться для забивки круг- 
лыхЪ свай тамъ, гдф, по пеимфню необходимой высоты или 
мфста, нельзя работать копромъ машиннымъ, т. е. ковёръ 
этотъ можеть замфнить сЪ выгодою ручную забавку свай 
вездё, гдБ только она употреблялась. 


Повучикъ Износковъ. 
Златоусть. 


РАПОРТЪ ШТАБСЪ-КАПИТАНА ХОЛОСТОВА ВЪ 
ГОРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ О ШТИРИСКИХЪ ЖЕ- 
ЛЬЗНЫХЪ ЗАВОДАХЪ. 


Впродолжене прошедитаго септября ‘м8елца занятия мой 
состояли въ осмотрф штирШекихъ  заводовъх Фридау около 
Леобена, ЕЙзенерцъ, ГиФфлау, Марацелль и Нейбергъ, вЪн- 
ской пушечно-сверлильной фабрики и одного изъ заводовъ 
Богемии, Кладно около Праги. 


Первые три’ штир!Йске завода исключительно занимаются 
выплавкою передфльнаго чугуна на древесномъ углф, затёмъ 
заводъ Мартацелль выплавляеть литейный чугунчъ для отливки 
орудй и, глави5йше, въ настоящее время припасовъ, и на- 
конецъ заводъ Шейбергъ, кромЪ чугуноплавильнаго произ- 
водетва, имфетъ пудлинтовую Фабрику вм$етб съ прокатнымъ 
заведешемъ, и валовое приготовлеше желфза и стали по епо- 
собу Бессемера. 


Условя плавки этихъ заводовъ, какъ естественныя, такъ 
и исвуственныя, почти тождественны между собою. Они 
плавять легкоплавый, богатый желфзомъ (52.) шпатова- 
тый желфзнякЪ почти одного и того же химическаго ©0- 
става, хотя добыча его производится въ разныхъ м5етахъ; 
только руды завода Мартацелль отличаются большамъ” содер- 
жанемъ сфры (0,2° въ обозженой руд®), а ‘потому он 
подвергаются передъ обжогомъ продолжительному атмосфер- 
ному вывфтриванно (отъ 3—7 лётъ). Въ поелфднее время на- 
чали здфеь руды, для выдфлен1Я изъ нихъ с$ры, выщелачи- 
вать п00ел5 обжога и, судя по 2-хъ недфльнымъ опытамъ, 
результаты оказались весьма удовлетворительными. 


Заводы Фридау, ЕИзенерцъ и Гифлау, выплавляя исключи- 
тельно бФлый чугунъ, имфють печи съ широкимъ горномъ 
и весьма узкимъ колошникомъ (черт. 1 Фиг. 7 подъ 
лит. А); заводъ же Мариацелль, выплавляющий литейный чу- 
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гунъ, иметь печи съ узкимъ и болфе высокамъ горномъ й 
относительно широкимъ колошникомъ (подъ лит. В въ Фиг. 7). 

Наконецъ заводъ Нейбергъ, который до введения способа 
Бессемера исключительно занимался выплавкою бФлаго чугу- 
на, плавитъ въ настоящее время въ одной изъ 2-хъ печей 
сфрый, сильно графитистый чугунъ, а въ другой—бЪлый, и 
такъ какъ 06$ печи по внутренней конструкщи своей еоот- 
вфтетвуютъ полученио бЪФлаго чугуна, то плавка ва сФрый 
чугун сопровождается здЪфсь весьма значительнымъ употреб- 
лешемъ горючаго матерйала, а именно, при выплавкЪ благо 
чугуна на центнеръ, или 3,4 пуда метала употребляется 8,5 
куб. Фут. угля, а при получеши сБраго—19 куб. Фут. Меж- 
ду тмъ ва заводахъ Фридау, ЕйЙзеверцъ и Гифлау употреб- 
ляется на 1 пент. бфлаго чугуна или на 3,4 пуда—АЛ1 куб. 
Фут. пихтоваго угля (на этихъ заводахъ уголь худшаго ка- 
чества, нежели въ Нейбергь). На всфхъ этихъ заводахъ 
для нагрЪвашя воздуха и отапливаня паровыхъ котловъ га- 
зы отводятся почти непосредственно съ колошника и притомъ 
на заводахъ Фридау, Ейзенерцъь и Нейбергь слфдующимъ 
образомъ (Фиг. 8 черт. |. 

Въ колошникъ доменной печи опущенъ изъ * дюйм. же- 
лфза усфченный конусъ а, обращенный узкимъ основамемъ 
внизъ, такъ что, велфдетне этого, между стфвками печи и 
этимъ конусомъ образуется кольцевое пространетво, въ ко- 
торомъ собираются образующиеся въ печи газы. 

Отсюда по чугунной трубф 6 и жел$знымъ трубамъ с (всЪ 
эти трубы маметромъ въ 2’) поступаютъ газы въ газоочи- 
ститель 4, гдБ, освобождаясь отъ содержащейся въ нихъ пы- 
ли, поступаютъ по колфнчатой трубк$ е въ другой газоочи- 
ститель [, изъ котораго уже почти совершенно свободными 
оть пыли, распредфляются по трубБ 9 къ воздухонагр$ва- 
тельнымъ апаратамъ и паровымъ котламъ. Конецъь колёнча- 
той трубки е опускается нфеколько ниже трубы 9 для того, 
чтобы пыль, содержащаяся въ газахъ, не попадала въ эту 
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трубу; газоочистители окапчиваются трубами № и ^’ въ во- 
дяномъ резервуарЪ +, гдф собираются веф нечистоты, содер- 
жанияся въ газахъ. 

На заводахъ Гифлау и Марацелль отводъ газовъ еше про- 
ие, а именно: въ колошвикь печи (фиг. 9) опущенъ же- 
лфзный конусъ а, и съ боку печи, подъ угломъ въ 40°, на 
разстояни 30” отъ колошника. въ кладкБ печа, проведент, 
каналъ 6, въ 10”’’ вышиною и 20” шириною, который не- 
посредственно оканчивается подъ знаратомъ. 


Количество газовъ, улавливаемое обоими этими способа- 
ми отъ одной домеяной печи, совершенно достаточно для на- 
грфваня воздуха (до 300°В) и одного пароваго котла для 
30-ти сильной паровой машины. При сравнеми этихъ двухъ 
способовъ отвода газовъ, надобно отдать преимущество пер- 
вому, такъ какъ при немъ встрфчаетея гораздо рже чистка 
апаратовъ и котловъ отъ пыли, приносимой газами, а слЪ-. 
довательно и остановки въ дфйстви печи случаются не такъ 
часто. При первомъ способ отвода газовъ чистка газопро- 
водныхЪ трубъ, апаратовъ и котловъ совершается разъ въ 
мфеяцъ, а при второмъ еженедЪльно. 


Выше уже сказано, что въ заводЪ Нейбергъ бессемерова- 
не приняло характеръ валоваго производства; крупные сорта 
угловаго желфза и корабельное желЪфзо почти исключительно 
приготовляются изъ бессемеровскаго метала. Для  приготов- 
летя посредетвомъ бессемеровантя желфза и стали имфются 
здфеь слфдуюния устройетва: 

1 английская реторта (ваибольшая насадка въ 100 цепти. ) 

1 шведская печь (наибольшая насадка въ 60 цевтнер.) 


1 гидравлический кравъ для разливки полученнаго продук- 
та по изложницамъ. 


1 воздуходувная машина, дфИствующая паромъ, въ 200 


силъ, о 2-хъ горизонтальныхъ воздуходувныхь и 2 паро- 
выхЪ цилиндрахъ. 
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Даметръ поздуходувнаго Цилиидра. 3 Фуа 

ы флотде вы Мбит, р Л 

Число ходонъ въ минуту . . . 60 (наибольшее. ) 
Дламетръ пароваго цилиндра . . 2 фута 

Чиело ходовъ и ходъ тфже. 


Воздухъ  сгущается въ мфхахъ до 22 Фуптовъ сверхъ ат- 
мосферы. Для бессемеровамя употребляется сильно графити- 
стый, полученный при весьма спфломъ ходБ плавки, чугунъ; 
количество графита такъ велико въ немъ, что въ первый мо- 
ментъ впуска дутья въ реторту или въ шведскую печь, рас- 
проетраняются по всей фабрикЪ блестяния пластинки графича. 
Кромф того чугунъ отличается весьма высокой температурой 
и своей жидкостью. Для правильнаго хода процеса Бессе- 
мера и главыфЙше для избЪжашя значительнаго выкидываня 
метала во время бессемерованя, чугунъ долженъ въ точно- 
сти удовлетворять этимъ условямъ. 


Для выплавки этого чугуна употребляютея здБеь руды и 
известнякъ слфдующаго химичеекаго состава: 


Руды изъ АНепрега. Руды изъ Войпко&е. Известнякъ. 
$0. . 12,05° 10,50° 1,14° 
д О 1, 9 Е 

Ее. О, . 72,54(50,5Ее) 74,46(52,15Ее) 0,73 
сю... 05 0,62 34,40 
Еео . 0,83(0,6Ре) — 1,20(0,95Ее) 0,73 
Мп.О,. 3.15 0,96 слЪды 
Мо . 4,94 » 17,39 
Со. елфд. 0,22 » 

РО. см. 0,31 0,07 
0, : 2 1,63 0.05 
Но... 1,0 » 0,75 
СО. в 5/4 о 0,60 15,05 


? 


К и №а. » ъ 0,10 


в. - эща 


Шихта состоит, изъ 67° руды АМепЬеге, 2[: ВобиКозе] 
и 12° известняка. Сыпь простирается въ колошу (20 рус. 
куб. Футовъ пихтоваго угля) до 9 пудовъ руды и 122 из- 
вестняка. Доменная печь дЪйствуетъ на нагрЗтомъ до 160"В 
воздухф, на З-хъ охлаждаемыхъ водою Фурмахъ, изъ коихъ 
дв боковыхъ въ 30 лишШЙ въ даметрЪ, а задняя 24 лиши. 
Чиело колошъ, проходящихъ въ 24 часа, отъ 180—150. 
Суточная выплавка простирается до 450 пудовъ. На одинъ 
пудъ чугуна употребляется до 6: руе. куб. хут. угля. Пон- 
струкщя и внутренше размфры печи видвы изъ черт. А. 


МвЪ удалось прослфдаять въ Нейбергф 6 операщй въ швед- 
ской печи и 1 въ реторт® и притомъ дв операщи въ швед- 
ской печи были произведены па чугунф, переплавленномъ въ 
вагранк$ на кокс изъ Фюнфкирхена вт Венгрии, доставлен- 
номъ сюда для испыташя, не будетъь ли имЪть вляше этотъ 
кокеъ на получене желфза хорошаго качества. 


Количество вливаемаго чугуна бываетъ непостоянно и сред- 
нимъ чиеломъ въ шведскую печь вливается до 40 цент. чу- 
гуна, а въ реторту до 71 центн.; впрочемъ, для большей 
точности прилагаю при семъ таблицу, гдф показано какъ ко- 
личество влитаго чугуна, такъ и количество полученнаго про- 
дукта, угаръ, время продолжения операции и степень твердо- 
сти желЪфза и стали. 
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Операщи 266 и 967 ведены были на чугун®, переплавлен- 
номъ въ вагранкф на кокеЪ, и притомъ операшя 266 имъ- 
ла потому таюе дурные результаты, что чугунъ былъ весьма 
незначительно отбФленъ и не въ надлежащей степени горячъ. 

Воздухъ вдуваетея въ шведскую печь помощью 18 сопелъ 
въ 6”’ въ даметрЪ, а въ реторту посредствомъ 49 сопелъ въ 
4"”” вь дламетрЪ каждое, такъ что общая площадь сопелъ въ 
шведской = 3,4 кв. д., а въ реторгф —= 4,263 кв. д. 

Приписывая значительное выбрасываше чугуна во время 
операщй весьма незвачительному отбфлетю его, строго няаб- 
людается здфсь, чтобы онъ удовлетворялъ вышеупомянутымъ 
усломямъ, т. е. былъ-бы горячъ и сильно граФитистъ. Обык- 
новенно процесъ ведется въ обоихъ апаратахъ на жел$зо, 
къ которому прибавляется отъ 5 ло 6 того же графитиста- 
го чугуна, который употребленъ былъ для операшй. Приба- 
влене чугуна при дЪИйстыи шведской печи совершается по 
выпуск$ полученнаго метала въ литейный котель, а при 
дьйетвия реторты вливается въ самый апаратъ. Шри влива- 
ни чугуна въ первомъ случаЪ наблюдается, чтобы етруя это- 
го метала была по возможности меньше, такъ какъ при бы- 
стромъ вливанш его происходитъ въ котлЪ сильное вепучи- 
ваше жидкаго метала, велфдетвте слфдующей химической ре- 
акции: такъ какъ процесъ ведется постоянно на желЪфзо и 
продолжается до такой степени, что часть желфза сгораетъ 
или лучше сказать окисляется, что можно видЪть въ конц$ 
операции по звачительному количеству отдфляющагоея ефро- 
ватаго дыма, то часть желфза, въ общей массе полученнаго 
продукта, находится въ окислевномъ состоянш, а потому при 
прибавлена чугуна происходитъ взаимное разложете, въ ко- 
торомъ углеродъ чугуна раскисляетъ окислы желфза, находя- 
ниеся въ полученномъ продуктф. На этомъ основами прибав- 
ляютъ здфеь къ полученному желфзу, ведя процесъ на же- 
лфзо или сталь безразлично, означенное выше количество чу- 
гуна и пратомъ это дфлается какъ при ведени процеса въ 
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ретортв, такъ и въ шведской печи. Очевидно, что чфмъ 
мягче долженъ быть полученный металь, тфмъ доле дол- 
жна продолжаться операщя, и на оборотъ; что же касается 
до времени, необходимаго для получешя того ‘или другаго 
сорта метала, то оно можетъ быть опредфаено только ря- 
домь предварительныхъ опытовъ. 

Какъ выплавляемый здфеь чугунъ, такъ и бессемеровеюй 
металъ раздфляютея на нЪфеколько номеровъ, означающихъь въ 
первомъ случаф, т. е. при чугун$, степень его твердости по 
излому, а во второмъ, кром$ этого, степень его ковкости и 
евариваемости. 

Чугуиь раздфлястея па 10 номеровъ; изъ нихъ для боессе- 
мерован'я употребляетея почти исключительно послфднй но- 
мер (сильно грахитистый чугунъ). Бессемеровсмй металъ 
раздфляется на 7 номеровъ, а именно: 


№ 1 не варится, но съ осторожностью куется. 

ве сваривается, но довольно хорошо куется. 
съ осторожностью варится и хорошо куетея. 
легко варится. 

мягкая сталь. 

мелкозернистое желФзо. 

мягкое желззо. 
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Во время процеса обыкновенно заливается здЪеь небольшая 
пробная изложница полученнымъ продуктомъ, который тот- 
часъ же подвергается ковкЪ, варкЪ и сгибавю въ холодномъ 
и горячемъ состоянми. Иепытавя эти производятся однимъ 
и тБмъ же, хорошо знакомымъ со сталью и желфзомъ, 
кузнецомъ. Смотря по пробЪ, на выкованномъ брускб ставит- 
ся число, въ которое полученъ металъ и степень его твер- 
дости, т, ©. соотвфтетвепный номеръ. 

Большая часть получаемаго здфеь метала принадлежитъь 
къ №№ 6 и 7 и употребляется для выкатки угловаго же- 
лфза и корабельныхъ листовъ до + д. толщиною. 


МиЪ удалось видфть приготовлеше какъ тбхъ, такъ и пру- 
гихЪ и я долженъ сказать, что это дфлается совершенио так- 
же, какъ изъ пудлинговаго  желфза; сданственное отляче 
бессемеровекаго метала заключается въ большей плотности 
его, а потому и въ болфе твердой ковкз. 

Заводъ Кладно въ Богемш, дЪйствуюнший на каменномъ 
углЪ, замфчателенъ главнёйше по дурпому. качеству каменнаго 
угля и богэтымъ сЪрою—руламъ. Каменный уголь, содержа- 
ний, кромЪ 5 (до 5%), значительные прослойка горючаго 
сланца, подвергается передь превращетемъ въ коксъ измель- 
чешю и промывкЪ. Операшя эта производится здфеь весьма 
тщательно, такъ что коксъ получается свободный отъ сфры 
и довольно хорошо спекающийся. 

Руды подвергаются передъ плавкою обжиганио и выщела- 
чиванию для удаления сфры; но къ сожалЬнию очистка эта не 
достигаетъ вполн$ цЪфли, такъ какъ чугунъ содержитъ въ се- 
05 сще значительное количество сЪры. 

Бъ бытность мою на этомъ заводь мн удалось видЪть 
опыты вдувашя газовъ, получаемыхъ въ особомъ генератор 
изъ каменноугольной мелочи, въ доменную печь вмфетв съ 
нагрётымь воздухомъ. Это влуваше газовъ, имвющее цфлио 
возвышенте температуры въ горну, имфетъ особое значеше 
для доменныхъ печей, поставленвыхъ въ необходимость упо- 
треблать сфрнистыя руды и горюч матерлалъ. 

Для этой цбли директоромъ этого завода г. Якоби поста- 
влепы около каждой хурмы доменной печи небольшие тенерато- 
ры, представляющие въ 10 Футовъ вышиною паралелопипеды, 
выложенные внутри, цилиндрически, бЪлымъ кирпичемъ. Дно 
этого внутренняго цилиндра составляютъ колоснаки, проме- 
жутки между которыми неболфе „- д.; зольникъ вышиною око- 
ло 15 д. На разстояви 7,5 Футовъ отъ колосниковъ, съ бо- 
ку геператора вставлена труба въ 8 д. въ маметрЪ, которая про- 
водитъ газы къ соплу, имфющему особое устройство. Гене- 
раторъ наполняется каменноугольюю мелочью и закрывается 
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сперху плотно крышкой; для наполнешя его мелочью вмЪется 
на противуположной стБнф къ газоотводной трубкф особое 
окно, которое также плотно замазываетея. Въ общихъ чер- 
тежахъ сопло устроено слфдующимъ образомъ: въ Фиг. 10 
А чугупная бочкообразпая трубка; В собственно сопло, при- 
крфиленное къ А помощью винтовъ; С чугунная трубка, про- 
водащая воздухъ и соединенная съ трубой Е. Трубка С плотно 
притерта въ кольцЪ ВБ; Е—подтрубокъ, соединяемый съ га- 
зопроводной трубкой. Газы поступаютъ въ кольцевое простран- 
ство х вЪ Трубф А, въ В смфшиваются съ воздухомъ и вго- 
няютея имъ посредетвомъ сопла В въ печь. 

Но словамъ директора, судя по Э-хъ недфльнымъ опытамъ, 
отъ этого примфнения газовъ онъ достигъ сбережешя въ кок- 
с$ до 16- и содержане сфры уменьшилось также въ чугунБ, 
велфдетме перевода части ея въ шлакъ. 

Необходимое усломе при употреблени этого сопла заклю- 
чаютея въ томъ, чтобы сопло В, труба С и Фхурма имЪли 
бы одинъ общий центръ, иначе часть газовъ будетъ отбивать- 
ея оть Фурмъ. Въ еутки въ каждомъ генератор$ сжигается 
до 150 пудовъ каменноугольной мелочи. 


РОЩЕ: | ЧА 


МЕТАЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕРЕБРЯНЫХЪ, 
СВИНЦОВЫХЪ И МЬДНЫХЪ РУДЪ ВО ФРЕЙ- 
БЕРГЬ *). 


ВВЕДЕНИЕ, 


Фрейбергеме заводы, обработываюние серебряныя, свин- 
цовыя и мфдвыя руды, добываемыя въ королеветвв Саксон- 
скомъ, пользуются давней и заслуженной репутащей. 

Знаменитая Фрейбергская горная академя, гдз образова- 
лось столько превосходныхъ ученыхъ и инженеровъ, придала 
этимъ заводамъ чрезвычайно полезное научное направлеше, 
и дфИствательно они должны считаться въ чиелф тфхъ, ко- 
торые наиболфе способетвовали научному развимю  мета- 
лурги. 

Кромф того нужно замЪтить, что немног1е заводы управ- 
ляются съ такимъ умфньемъ и одинаково избъгаютъ упрека 
какъ въ излишней емфлости, такъ и въ рутин$. 

На заводахъ всегда производитея много новыхъ опытовъ для 
улучшения способовъ обработки; но въ большомъ размфр$ они 
вводятся и замфняютъ текупий способъ работы неиначе, какъ 
по продолжительномъ испыташи и по получени совершенно 
положительныхь результатовъ. 

РасположЕНИЕ ЗзАВОДОВЪ. Во ФрейбергБ два заво- 
да: Мульденскй и Гальобрюкке, первый въ 2,, а поелёд- 
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*“) Статья эта составляетъ переводъ прекраснаго мемуара г. Карно, по- 
мфщеннаго въ 4-й книжкЪ Аппа!ез 4е5 путез за 1864 годъ. До сихъ поръ 
въ нашей русской металургической литератур не было полнаго описаня 
Фрейбергскихъ металургическихъ процесовъ, принадлежащихъ къ числу 
интереснфйшихъ и по своей основательности заслуживающихъ распро- 
странен!я о нихъ свфденй, тфмъ болфе, что наши серебросвинцовые и 
мфдиплавильные заводы могутъ позаимствоваться кое-чфмъ отъ нихъ. 

Н. К. 
Горн. Журн. Кн. 1. 1866 %. у. 
„21 
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ний въ & верстахъ отъ города; оба расположены па берегу 
небольшой р$ки Мульды, которая доставляеть имъ часть 
движущей силы для дЪйетия мЪховъ н толчей. 

Важность заводовъ далеко неодинакова. одинъ употребляеть 
около 500 рабочихъ, другой только 275, точно такое дзе 
отношеше сущеествусть въ чиель ихъ приборовь и количе- 
сетвф производимыхъ пролуктозъ. 

Мульдененй заводъ пзибольший; онъ увеличилея мало по 
малу и далеко за тф предфлы, въ предположеше которыхъ 
онъ устраивалея; такъ что иЪеколько разъ приводилось 
возводить новые приборы и Фабрики, ви5 существующахл, 
помфщенй, почему расположеше завода не представляетъ 
зелаемаго порядка, и одна и таже работа производаятея ра- 
зомъ въ м$фетахъ довольно отдалеппыхъ одно отъ другаго. 
Вирочемъ должно замфтить, что приборы расположены пра- 
вильными ступенями по берегу, и пролукты, проходя изъ 
одной операщи въ другую, спускаются постоянно книзу: стой- 
ла и обжигательныя печи лежатъ ниже магазиновъ, гдЪ хра- 
вятся руды и гдБ составляется шихта поелф навфеки рудн; 
плалильные печи еще ниже; еслфдовательно доставка удобна 
и производитея или по желбзнымъ дорогамъ, слегка ваклон- 
пымъ и положеваымъ на вочвё, или по деревянной настил- 
кБ, гдБ нужно нБеколько подняться, какъ напр. въ ворон- 
камъ для нагрузки или къ колошникамъ печей. Заводекй 
дымъ, по крайней мфрЪ тотъ, который собираетея, ведется под- 
земными каналами къ сгустительнымъ камерамъ и главной 
трубф, расположенными въ самой верхней части завода. Съ 
этой же стороны заводъ гравичитъ съ дрезденско-фрейберг- 
свой, желЪфзной дорогой, по которой къ вему доставляютъ, 
сь весьма малыми расходами, каменные угли, добываемые въ 
Потшаппельскомъ бассейн. Па самомъ верху завода устроена 
складочная для угля станщя, откуда онъ и коксъ доставля- 
ются по самодвижущей плоскости на тб уровни, гдБ они долж- 
ны быть употреблены. Что-же касается до рудъ, то опф до- 
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ставляютея въ телегахъ съ другаго берега Мульды, вхо- 
дять въ заводъ въ самой нижней его чаети и поднамаютея 
лошадьми до мъста взвЪшивашя, 

Въ Гальсбрюкке руды и горючй матераль подвозятея въ 
телегахъ къ еамой верхней части завода. Заводемя устрой- 
ства также расположены ступепями, но соединены въ болфе 
однородныя группы. 

Оба завода заняты одинаковою работою — извлечешя се- 
ребра и свинца, кромБ того въ Гальсбрюкке сосредоточена 
обработка всфхъ мфдиетыхъ продуктовъ обоихъ заводовъ, а 
вт. Мульденекомъ находитея фабрика для сфрной кислоты и 
производятея нфкоторыя спещальныя операщи, какъ наприм. 
сокращеше кобальта и никкеля въ шпейзахъ, возгонка мышья- 
ковистыхъ продуктовъ и извлечеше висмута и золота, за- 
ключающихея вЪ весьма маломъ количествь въ рудахъ. 

Ниже будутъ описаны только главнфйшя работы, а о- 
слфдвя изъ поименованныхь, какъ весьма рёдюя, также Фа- 
бриващя сфрпой кислоты, не составляющая существенной части 
металургичеекихъ работъ, не взойдутъ въ еоставъ статьи. 
ВеЪ работы обния для обойхъ заводовъ будутъ опиеаны толь- 
ко въ томъ видф, какъ онЪ существуютъ на Мульденекомъ, 
съ указашями на различие въ подробностяхъ, которыя встръ- 
чаются въ Гальебрюкке. | 

Для большей однородности всБ экономическе расчеты по 
обработкв м$дистыхъ продуктовъ въ Гальебрюкке будутъ от- 
несены къ паннымъ Мульденскаго завода, хоть это и соета- 
витъ нфкоторое уклонеше отъ истины. 

ЭкономичеЕския данНныя. Теперь переходимъ къ обзору 
цфнности главнфишихъ предметовъ расхода. 

Цна руды устанавливается тарифомъ, который вкратцф бу- 
деть показанъ нФфеколько ниже. Горючй матералъ преимуще- 
ственно минеральнаго происхожденшя и доставляется изъ Пот- 
шаппельскаго бассейна, лежащаго у дрезденекой дороги въ 


32 верстахъ отъ Фрейберга. Уголь этого бассейна листоватъ 
9. 


— 0 -— 


и содержитъ много сланца; на заводахъ получаютъ два сорта 
его, одинъ называемый мягкимо, содержитъ среднимъ числомъ 
6, воды и до 19° золы, куб. метръ его вфейтъ 745 кил. 
(куб. Ф. около 52 Фувтовъ); другой, называемый твердымъ, 
при томъ же количеств воды содержитъ 27% золы и в еитъ 
770 килогр. (около 51 Фунт. куб. хут.). Цна угля въ 
1862 году съ доставкою до Мульденскаго завода была по 
15 Фр. 15 с. за тонну угля перваго сорта и 12 Фр. 65е. 
втораго сорта. 

Коксъ выжигается на самыхъ рудникахъ; онъ довольно пло- 
тенъ и твердъ, но нечисть. Цфна его съ доставкою на за- 
водЪ 24 франка за тонву. 

Дая Гальсбрюкке усломя въ этомъ отношении менфе бла- 
гопраятны: горючёй матералъь по желфзной дорогБ можеть 
быть доставленъ только до Фрейберга и уже отсюда перево- 
зится на заводъ на лошадяхъ, такъ что каждая тонна его 
стоитъ семью франками болфе, чёмъ на Мульденскомъ за- 
воДФ. 

Друпе сорта горючаго суть: дрова изъ казенныхъ лБсовъ, 
по $ Фр. 22 с. за куб. метръ”); древесный уголь по 14 Фр. 
90 е. за куб. метръ ””); бурый уголь (лигвитъ) по 15 Фр. 
54 с. за тонну, и наконецъ торфъ, добываемый въ 10 вер- 
стахъ на югъ оть Фрейберга и стоющй 3 Фр. 60 с. за 
куб. метръ ^"*). 

Флюсы употребляются двухъ родовъ: плавиковый шпатъ и 
тяжелый шпатъ, и доставляются изъ соефднихъ металическихь 
рудниковъ; первый стоить на зазодф 17 Фр. 70 с., а дру- 
гой—б ер. 20 с. за тонву. 

Для постройки печей и заводскихъ зданй идетъ гнейсъ 
весьма хорошаго качества, ломающийся вблизи завода; для 








*) Почти 20 р. за кубическую сажень. 
*”) Почти 7 р. 40 к. за коробъ казенной мфры = 70 куб. фут. 
’”*) 8 р. 75 к. за кубическую сажень. 
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этой же цфли иногда употребляютъ параллелопипеды, приго- 
товленные изъ кислыхъ шлаковъ. Глина хорошаго качества 
достается трудно и огиепостояввые ‘кириичи поэтому очень 
дороти. 

Спещальные рабоч1е получаютъ обыкновенно отъ 1: до 
8 Фр. за восьми-часовую емфну; обыкновенные поденщики 
получаютъ по 1 Фр. за тоже время, но чаето какъ т такъ 
и друге работаютъ гораздо долфе. 

Часть работъ отдается на подрядъ или урокъ и при этомъ 
цбна ея расчитывается такъ, что поденная плата перваго и 
втораго разряда остаетея почти въ тфхъ же предфлахъ. 

Нокупкд РУДЫ. Премъ руды на оба королевеме за- 
вода производится по особымъ правиламъ, утвержденнымъ им 
опубликованнымь правительствомъ. 

На заводъ руды доставляются на счетъ ихъ владфльцевъ и 
должны удовлетворять слфлующамъ уелонямъ: 

Онф должны быть достаточно сухи, такъ чтобы ихъ можно 
было тотчасъ взвфшивать и брать пробу; должны быть хо- 
рошо перемфшаны, и наконець быть такъ мелки, чтобы при 
проефивани ихЪ черезь рЬшето, которое на каждомъ квалр. 
сентиметрь имфегъ 100 клётокъ, оставалось крупныхъ частей 
неболье 15 на сто руды. Впрочемъ нЪкоторыя руды (именно 
такъ называемыя сухия), неподвергающияея предварительному 
мокрому обогащению, а толченыя на-сухо, могутъ приниматься 
въ зернахъ болЪфе крупныхъ, даже въ куекахъ, если только 6о- 
держаше серебра не выше 10 сотыхъ частей фунта въ цент- 
‚нерз ^) (3 зол. 76 дол. въ нуд$). 

‘акъ скоро директоръ какого либо рудника желаетъ про- 
‘дать руду, овъ увфдомляеть объ этомъ начальника заводовъ 
(ОЪегьй Иепуог$еВег), который назначаеть тотчасъ же на 


а о акк 


*) На Саксонскихъ заводахъ центнеръ равенъ 50 килогр. = 3 п. 22°/, з ®., 
ти содержитъ въ себф 100 хунтовъ; каждый Фунтъ длится на 100 частей 
} (Рипа ем). 
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который изъ заводовъ должна быть доставлена руда, стараясь 
при этомъ соблюсти выгоды рудовладфльцевъ, не’ опредфляя 
доетавку ва дальнЪйний отъ рудника заводъ, если только это 
допускаютъ потребности и выгоды самихъ заводовъ. Прода- 
вецъ долженъ доставить съ рулою накладную съ обозначен!- 
емъ въ ней содержаня металовъ, по пробамъ, сдБланвымъ на 
рудникЪ. Онъ долженъ присутствовать личшо, или имЪть до- 
вфренное лицо при взвфшивани руды и доставить вслфлъ 
за этимь взятую на пробу руду въ пробирную, нахолящую- 
сея въ Фрейбергб. 

Взв5шиване руды производятъ, васыпая ее лопаткою на в*- 
сы, до тБхъ поръ пока она не уравновфсить 100 килогра- 
мовъ. Приближеше бываетъ болфе или менфе значительно, 
емотря по содержаню метала въ рудЪ; при серебрь оно 
идетъ 

до 5 килограмовъ, при водержаши серебра отъ 1 до 50 
сотыхъ фунта въ центнер$ ”} рудь, 

до 0,5 килогр. при содержаши отъ 50 до 500 сотыхъ час- 
тей хунта въ центвер$ ””), 

до 0,05 килогр. при содержаши отъ 500 до 5000 сотыхъ 
частей Ф. въ центнерв ^””} 

и до 0,01 при высшемъ содержанш. 

Для рудъ м$днвыхъ и свинцовыхъ, не содержатщихъ сереб- 
ра, приближете при взвфшивани идетъ только до 5 килогр. 
(5°). 

Чтобы уменьшеше на пробу было по возможности пра- 
вильно, принимаемую руду раздфляютъ на парти, непревы- 
шающия вфеомъ 2500 килогр. (немпого менфе 150 пудъ), 
какъ скоро содержане въ ней метала не ниже 2 золотниковъ 
въ пудф. ВЪеъ этихъ парз1И можетъ доходить до 10 товнъ, при 


*) Почти отт, 3/, до 19*/, зол. въ пуд$. 
**) Отъ 19*/, зол. до 2 $. въ пудь. 
*"*) Отъ 2х. до 20. въ нудл. 


р, ча № 


содержаши отъ 2 до 41' зол. въ пудБ, и до 20 тоннъ, при 
содержаши отъ 1" до х зол., еели только при этомъ ру.а 


содержитъ не болфе 305 свинца или 3? м$ди. 
Отъ каждыхъ отвфшенныху 100 килогр., изъ середины ку- 


чи, посредствомъ желфзнаго совочка, беруть неболыное ко- 
личество руды (оть 30 до 60 золотниковъ), и выпоражни- 
ваютъ его пополамъ на два лотка, которые назовемъ а и. 
На первомъ а уменьшенное количество руды собирается для 
опредълешя содержащейся въ цей сырости, и отсюда же бе- 
рутся дв$ пробы, одна для заводекаго пробирера, другая для 
горваго (со стороны рудниковъ). Руда, собранная на 6, со- 
храняется для контрольной пробы, производимой главнымъ про- 
биреромъ (ОЪегзсШейз\уаг4ет), въ случаЪ несоглася двухъ 
первыхъ пробъ. 

Когда свёшиваше рулы кончено, берутъ изъ разныхъ м$стъ 
каждаго корытца а пробу для завода, и подвергаютъ ее слЪ- 
дующимъ операщямъ: нагр5ваютъ до 100°, на желфзномъ 
лист$, чтобы хорошенько высушить, потомъ растираютъ въ 
желфзной ступкЪ до тфхъ поръ, пока все не будетъ прохо- 
дить черезъ тонкое сито; если въ проб есть самородное 
серебро или серебряный блескъ, то обыкновенно эти мине- 
ралы остаютея частью на ситб; ихъ растираютъ снова, смБ- 
шавъ съ рудою прошедшею черезъ сито, до тфхъ поръ. пока 
все не будетъ проефваться безъ остатка. Тогда вею измель- 
ченную руду тщательно перемфшиваютъ въ ступкЪ, проеЪива- 
ютъ два раза черезъ болфе крупное сито и ссыпаютъ на 
маленьк!Й лотокъ, который относитея въ заводскую лабора- 
торио. 

По окончаши према всей доставленной въ день руды, пру- 
емщикъ ея, въ присутствии предетавителей каждаго рудника, 
беретъ изъ лоточковь а пробы точно такимъ же порядкомъ 
какъ для завода, и безъ дальнфИшаго приготовлешя кладетъ 
ихъ въ особенныя коробки, отеыласмыя пробиреру со сторо- 
вы рудниковъ; къ каждой коробкб присоединяетея Л навБс- 


вы ЯР, 


ки, назване рудника, вЪсъ сухой руды и ея качество, и на- 
конецъ приблизительное содержаше, опредфлевное по проб 
руды до сдачи на заводъ. Въ лаборатории горнаго пробирера 
эти пробы подвергаютея тёмъ же предварительнымъ операц!- 
ямъ, какъ и въ заводской, т. е. сушеню и опредфлентю сы- 
рости, измельчение и тщательному перемфшиванио. 


ПрРоБлд РУДЪ. Количественное опредълеше золота, се- 
ребра, мёди и свинца производится при помощи сухаго пу- 
ти, способами извЪетными всякому инженеру, почему считаем 
лишними ихъ описывать ”). 


Содержане выражается слфдующими восходящими чиелами: 
Для серебра отъ * до + сотой части фунта “”) если руда 
содержитъ менфе 9; золотниковъ въ пу- 
дф (25 сотыхъ частей фунта въ центне- 
р$). 
— отъ 1 до 1 сотой частей Фунта (отъ 37 до 
37 долей въ пуд) при рудахъ со- 
держащихъ до 200 сотыхъ частей фун. 
(до 76: зол.==2°). 
= оть 2 до 2 сотыхъ частей фунта (отъ 74 до 
74 долей въ пудф) при содержанш 
руды свыше 2. 

Для золота отъ 0,05 долей до 0,05 сотыхъ частей фунт. 
(почти отъ 4+ до 15 доли въ пудф 
руды). 

Для свинца отъ 5 до 5%. 

Для мфди отъ 1 до 1°. 





*) За единицу пробирнаго вфса принимается пробнрный центяеръ=33/, 
грама; его раздБляютъ также какъ обыкновенный центнеръ на 100 $. и 
послБдей на 100 частей. 


*") Т.е, отъ 181/, долей въ пудЪ до 18'/,; по сравнеми съ нашими 
русскими заводскими пробами стало быть мешБе точно, такъ какъ у нась 
содержаше Ах принято опредЪлять отъ '/, золотника (18 дол.) до ‘/з. 


Для опредфлешя содержания въ руд свинца или мфди про- 
ба дфлается обыкновенно только одинъ разъ, рфдко два; на 
серебро же проба производится: 


два раза при содержаши отъ $ до 15 зол. въ пуд$. 
три — — — 15 зол. до 30 — — — 
четыре— — — 30 ——- 57 — — — 
шесть — — — 57 — — 115 — — — 
восемь— — свыше 115 — — — 


Черезъ каждыя 2 недфли оба пробирера, заводекй и гор- 
ный, должны предетавлать въ Фрейбергъь вфдомости о полу- 
ченныхъ ими результатахъ. Если разница въ нихъ доходитъ 
до одной сотой части фунта въ центнерь при серебр (37 
долей въ пудф), 0,1 сотой части фунта при золотф (3 доли 
въ пу), 5. при свияцё и 12 при мБди, то она вныписы- 
вается особо и объ этомъ даетея звать главному пробиреру, 
который тотчасъ производить контрольную и рЬшительную 
пробу изъ руды, собранной на пробу при свфшавания въ ко- 
рытцо 5. Этой же контрольной пробы владфльцы руды могут 
требовать въ томь случа, когда содержаня металовъ, по- 
лученныя по пробамъ заводекаго и горнаго пробиреровъ, слиш- 
комъ разнятея отъ пробъ, сдфланныхъ на руднакь до сдачи 
руды, или на завод изъ кучъ доставленвой руды, до прие- 
ма ея. 

Для занят главпаго пробпрера ва завод устроена особая 
лаборатория; желающие справиться о результатахъ полученныхъ 
въ ней, могутъ имфть ихъ каждую недфлю съ полудня пяг- 
ницы до нолудня субботы въ конторф. Начальникъ заводовъ 
или директоръ рудниковъ, получивъ результаты, могутъ въ 
течеше этого суточнаго промежутка времепи требовать по- 
вторешя свфшиватя руды и взяты на пробу, въ томъ слу- 
чаф, если разница между контрольною пробою съ одной сто- 
роны, и пробами до сдачи или поел приема руды съ другой 
слишкомъ велика, или когда контрольная проба находитея 
внф предфловъ результатовъ полученныхь заводекими и руд- 
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ничными пробирерами. Если перевЪска руды и взят!е новой 
пробы требуется владбльцами руды, то они должны уплатить 
по Г фр. 00 с. за каждую партио ея, для покрытя проие- 
ходящихъ при этомъ расходовъ. 

Если контрольная проба потребовалась во второй разъ, то 
обЪ парти обязавы уже подчиниться ея рёшенио. Кели и 
при второй пробь результаты будутъ разниться значительно 
отъ первыхъ, такъ что это, особенио при богатыхъ рудахъ, 
можетъ объясниться только неравномфрнымъ см5шешемъ ру- 
ды, то заводъ имфетъ право возвратить спорную партио для 
лучшаго механическаго подготовленля. 

Заводское управлеше входитъ въ полное владфне рудою, 
только тогла, когда пе можетъ быть никакихъ возраженй въ 
силу вышеприведенныхъ правилъ; раечеть производится въ 
течете 15 дней съ према руды. 

Тдрифъ. Для опредъленя тарифа въ 1863 году были 
принаты въ основане слфлуюпия цЪфоы: 

1) для свинца нормальная цппа въ 57 Фр. 50 ван. 
за метрическй квинталъь (100 килогр.) чиетаго метала, со- 
держащагося въ продажныхъ свинцовистыхъ продуктахъ (поч- 
ти 1 р. 55 к. за пудъ); 

2) для мфди, нормальная цъна въ 210 Фр. за мотри- 
ческий квинталъь чистаго метала, содержащагося въ продажной 
сырой мфди (почти 9 р. 85 к. за пудъ) и 262; фр. за 
квивталъ чистой м5ди, заключающейся въ мФфдпомъ купоросЪ 
(почти 10 р. 75 коп. за нудъ). 

Состоявшаяся продажная цфна этихъ металовъ можетъ раз- 
ниться отъ нормальной; тогда сумма, вырученная въ течеше 
года, можетъ быть выше или ниже той, которая бы соста- 
вилась при продаж по вормальной цфиф; въ первомъ слу- 
чаф, половина разницы въ цфн® распредфляется въ видф 7ре- 
ми, межлу рудниками, пропоршопально доставленному ими 
количеству метала въ руд®; во второмъ случа, наоборотъ, 
таже половина разницы возмфщается рудииками заводамъ. 
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Причитающаяея въ послфднемъ случаб на долю заводовъ сум- 
ма удерживается ими изъ уплаты за вновь доставляемую 
руду. 

Точно также и при веребрЁ между заводами и рудниками 
распредфляетея чистая прибыль или убытокъ отъ его про- 
дажи. 

При составлени тарифа взяты въ соображене угары ме- 
таловъ, могупие посл5довать при обработкЪ. 

Воть нфекольво прамфровъ изъ этого тарифа, переведен- 
выхЪъ на русемя мфры и девьги: 

(См. таблицу.) 

Къ этому прибавимъ, что серебраныя руды, содержашия 
менфе 2 сотыхЪ частей Фхуита вь центнерф покупаются толь- 
ко тогда, когда содержать при этомъ не менфе 15. евинца 
и 1° мёди, п въ этомъ случаь содержаюе серебра ве счи- 
тается ниже одной сотой части фунта. 

Содержаше свинца ниже 15° и мфди 1> не считается, 
даже если руда содержитъ н$феколько металовъ вмЪетф. 

Содержане золота не считается если оно ниже 0,1 сотой 
части фунта. 

Руды, содержания свинца, мфди и серебра менфе предф- 
ловъ, установленныхъ тарифомъ, покупаются заводами въ 
нфкоторыхъ случаяхъ, какъ примфеи, нужныя для плавки ^), 
но Въ ЭТОМЪ случаь цфна имъ опредфляетея по взаимному 
еоглашенио съ рудовладфльцами и заводъ принимаетъ ихъ 
только въ томъ количеств, которое нужно для его потреб- 
носте1 ^^). 

Тоже самое относится и къ рудамъ, содержащимъ кобальтъ 
и никкель. 


°) Онф называются поэтому Дизсаозегие. 

*”) Вс же остальныя руды, т. е. чистыя серебряпыя, содержания неме- 
нъе 2 сотыхъ ч. Фхунга, или мБлистыя и свинцовистыя, содержания Аб 
не менБе 0,01 части тунта, также какь руды съ содержашемъь свинца 
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Металургическая обработка. 


РаздвлЕНЕ РУДЪ. Вс руды, поступающия на Ффрей- 
бергекме заводы, раздфляются на четыре слфдуюпия группы: 


[. Свинцовыя руды, содержания не менфе 155 свинца; 
ихъ подраздбляютъ на свинцовистыял (Вейзене Егле), еели 
он содержатъ отъ 15 до 30% РЬ, и блески, если онф за- 
ключають болфе 30° метала. 


Среднее содержанте было послфдне года для вебхъ евин- 
цовыхъ рудъ 40; Рь и 0,12 части Фунта серебра (16 хун- 
товъ свинца и 4%“ зол. серебра въ пудф); въ отдфльности же: 
для свинцовистыхъ 20. Рьи 0,08 ч. х. Ас (8 Ф. свинца 
и 3 зол. серебра въ пудф); а для блесковъ 50% свинца и 
0,15 до 0,14 ч. х. серебра (20 х. свинца и Эдо 5+ зол. 
серебра въ пуд). 


Руды эти, вмЪфетЪ съ евинцовымъ блескомъ, содержать 
немного мЪднаго колчедана; но среднее содержане мёди не 
превосходить 0,05’ процента. Кромф того къ нимъ примЪ- 
шаны сфрный и мышьяковый колчеданы, цинковая обманка 
и землистыя породы: кварцъ, известнякъ, бурый, тяжелый, 
и плавиковый шпаты. 


Въ 1862 г. свинцовыя руды составляли 35:7. 5 всего ко- 
личества рудъ, доставленныхъ на МульденсвШ заводъ; ^ этихъ 
рудъ принадлежали къ разряду блесковъ. 


П. Сухжал руды, тошшя или собственно серебряныя руды 
содержать мене 15% свинца и 15 м$ди, но болфе 0,02 ч. 


Ф. серебра (боле = золотника въ пудЪ). Ихъ пустая порода 


выше 15°/, н м5ди выше 1°/,, принимаются заводами въ какомъ бы ко- 
личествъ доставлены не были, лишь бы удовлетворяли существующимъ по- 
становлешямъ отиосительно механической подготовки. (См. выше вь $ о 
покупкЪ рудъ.) 

П. В. 
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состоитъ ипогла только изъ однихъ землистыхъ вещеетвъ, 
но часто въ вихъ заключаетея болфе или менфе сЪрнаго кол- 
чедава, и тогда ихъ называютъ колчеданиетыми сухими ру- 
дами (Клезое Ойгтгегие). Среднее содержате серебра во вез хъ 
сухихъ рудахъ въ 1862 г. было 17 сотыхъ частей фунта 
въ центиерв (почти 7 золотниковъ въ пудф). 

Самыя ботатыя изъ этихъ рудъ присаживаются прямо па 
трейбофепъ къ веркблею, другя проплавляются въ шахтной 
печи съ свинцовыми рудами, и только самыя бЪдныя посту- 
паютъ въ сырую плавку на роштейнъ въ отражательныхъ пе- 
чахъ. Сужмя руды составляютъ 30° вефхъ рудъ, обработываю - 
щихся па заводахъ. 

Ш. Мюдныя руды; онф составляютъ наименьшую часть 
всего количества рудъ (въ 1862 году только 4,8 проц.). 
Содержате въ нихъ мёди измфилется отъ 12 до 10°, но 
срелнимъ чиеломъ не превосходить 3% (1: фунта въ пудф). 

[У. Этотъ послфлнй разрядъ составляютъ руды, содер- 
жания менфе 0,02 част. фунта серебра и 15% свавца или 1“ 
мфли, и елБдовательно не входяпия ни въ одинъ изъ преды- 
дущихъ классовъ. Руды эти, припимаемыя, какъ выше ска- 
зано, только въ случа$ надобности въ нахъ для завода, упо- 
требляются обыкновенно для сырой плавки на роштейнъ въ 
отражательныхъ печахъ и, содержа немного свинца, мфди и 
серебра, состоятъ глави5йше изъ сБрнаго и мышьяковаго 
колчедановъ, цинковой обманки, кварца и известняка. ВКоли- 
чество ихъ въ 1802 составляло около 30% вебхъ рудъ. 

Въ течеше втораго полугодя 1869 г. ереднее содержав:е 
въ центнер$ обработанныхъ рудъ составляло, по пробирнымъ 
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журваламъ, 9,„,;; сотыхъ частей Фувта серебра (почти 3* зол. 


000 
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въ пулз), 16“? свинца (почти 6* Фунт. въ пудб) и 
23 о * ы 
0,...„ МФди (немного менфе “ хунта въ пудф). 
Въ дЪйствительности содержане рудъ должно быть нф- 
сколько выше, потому что помфчаготея руды только съ тёмъ 


содержанемъ металовъ, за которое уплачивается рудпикамъ 
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въ предфлахъ тарифа. Къ сожалфн!ю не существуетъ никакихъ 
документовъ, по которымъ можно было бы знать истинное 
содержаше рудъ “^). 

Огший овБзоръ ОБРАБОТКИ. Обработка рудъ въ Фрей- 
берг® на свинецъ, серебро и мфдь предетавляеть слфдую- 
ний рядъ операшй: 

Свинцовыя руды, въ смфси съ небольшимъ количествомъ 
еухихъ рудъ, обжигаются въ отражательныхъь двуярусныхъ 
печахъ, и потомъ подвергаются съ обозженымъ роштейномъ 
плавк$ на свинецъ въ двуфФурменныхъ шахтныхъ печахъ. При 
этой работф получаются веркблей, олейштейнъ, постуцпаюний 
въ обжигаше и сокрашете, и шлаки, всегда заключающие 
нфкоторое количество металовъ. 


Шлакъ этотъ подвергается въ отражательвыхъ печахъ вто- 
рой плавкв, при чемъ кь нему прибавляются ОЪфлныя 0боз- 
женыя колчеданистыя руды. При этомъ получается роштейнъ, 
который по обжигани идеть въ свинцовую плавку.  Шлаки 
отъ плавки на роштейнъ такъ бФдны, что броезютея въ от- 
валъ. 


*) По этой же причин$ угэры металовъ, происходяцие при различныхъ 
операщяхъ, показанные ниже, въ сущности всегда мене дЬйствительныхъь, 
такъ какъ содержан!е рудъ выше того, съ которымъ онБ показываются 
поступившими въ плавку. Конечно сами рудовладбльцы всегда стараются 
доводить содержаше рудъ до предбловъ возможно-близкихъ къ тариху, 
но все-таки осторожность заставляетъ ихъ держать его н5сколько выше; 
такь напримБръ, пригнавъ руду къ содержанию ровно въ 45°/, свинца по 
предварительной пробЪ на рудникЪ, легко можно потерять около 5°/, ме- 
тала, если‘ руда окажется по заводскимъ пробамъ въ 44°/, и тоже подтвер. 
дитъ контрольная проба, потому чго тогда руда будеть считаться только въ 
40°/, метала. Принимать же руду совершенно точно по найденному содержа- 
нно, будетъ рискомъ для заводовъ, такъ какъ неравиомбриое смёшеше руды, 
давъ пробу выше, легко можеть ввести заводы въ убытокъ. ВслЪдствае 
высшаго, противъ показаннаго, содержаня металовъ, угары при всЪхъ опе- 
ращяхъ бываютгъ: для серебра около 1 '/,.°/,, для свинца немного менфе 
20 /‹, а м5ди въ 1862 г. получилось даже вдвое боле того количества, 
которое содержалось по кпигамъ въ рудахъ. 
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Блейштейнъ отъ свинцовой плавки обжигаетея различными 
способами, смфшивается съ обозжеными мФфдистыми рудами 
и плавится въ щахтныхъ печахъ, при чемъ получаются: 
1} веркблей, содержаший въ себф большую часть серебра; 
2) купФерштейнъ съ 33 до 35$ мЪди; 3) шиейза, которая 
но особенной обработкЪ дастъ продажную шпейзу и нЪфеколь- 
ко веркблея и купферштейна; 4) шлаки, поступающие въ 
такую же плавку ва роштейнъ, какъ и шлаки свинцовой 
плавки. 


Купферштейнъ обжигается, сокращается, обжигаетея еще 
разъ и поступаетъ въ обработку мокрымъ путемъ, для полу- 
ченя изъ него мЪфднаго купороса; серебристые же остатки 
отъ этой обработки поступаютъ въ сванцовую плавку. 


Веркблей, полученные при разныхъ операщяхъ, рафхини- 
руютея въ большихъ отражательвыхъ печахъ, при чемъ по- 
лучается очищенный веркблей и крецы; поелфдия обработы- 
ваютея на свинецъ втораго сорта, гдуний иногда на дфло 
типографекихъ литеръ, иногда на дфло охотничей дроби. Раф- 
финированный свинецъ обогащается по способу Паттинсона и 
раздфляется помощью его на богатый свинецъ, идуший въ 
трейбоваше, й весьма бЪдвый и чистый евинецъ, поетупаю- 
ний въ продажу. 

При трейбовании богатаго свинца получаются: 1} глетъ, иду- 
ний чаетью прямо въ продажу, частью переплавляющийся 
въ свинецъ, и 2) бликовое серебро, поступающее въ раффи- 
нироваше *). 

Т. Рудная плавка. 


Приготовлен!Е РУДЪ. Руды, полученпыя на  заводъ 
и взвЪшенныя, складываются въ кучи въ обширныхъ ма- 


°) Для лучшаго обзора, весь ходъ плавки съ нфкоторыми подробностями 
представленъ на приложенной въ концЪ статьи таблицЪ. 
Н. К. 
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газинахъ; надъ каждой кучей втыкается деревяпная дощечка 
съ обозначениемъ: сорта руды, № недфли, въ которую она 
принята ”), назвашя рудника, механической обработка, ко- 
торой она была подвержена (толченая въ сухомъ видф или 
промытая) и ея в$са въ сухомь состолни. Вакъ скоро, по 
окончании всзхъ пробъ, заводъ вступилъ во владёше рулою, 
то опредфляется отпошене, въ которомъ руды должны смт- 
шиваться между собою для обработки, и требуюниеся сорта 
подвозятъ на тачкахъ къ воронкамъ, по которымъ ссыпають 
ихъ въ нижюшй этажъ ””). Здфеь рабоче раеполагаютъ ихъ 
горизонтальными слоями въ обширныя кучи, отъ которыхъ 
потребное количество отдфляютъ вертикальными слоями, что- 
бы смышеше всегла было однороднымъ. Такая к)ча называется 
шихтою (ЕгаБеземекипя); обыкновенно вЪ5Ъ ея проети- 
рается отъ 100 до 120 тоннъ и разные сорта входятъ въ 
нее приблизительно въ такой пропорщи: 60% блесковъ, 205 
свинцовистыхъ рудъ и 20. сухихъ рудъ. Среднее содержа - 
н1й металовъ измфняетсея отъ 0,12 ч. Ф. до 0,11 ч.. се- 
ребра въ центнерв (4, до 5, зол. въ пудЪ), и 55 до 40. 
свинца. 
Обжизанае. 


Обжигаше рудъ и продуктовъ производится различными 
способами, смотря по евойствамъ этихъ веществъ. Мелкя 
руды (шлихи и толченыя на-сухо руды), также измельченные 
штейны обжигаются въ одно-и двуярусныхъ отражательныхъ 
печахъ. Колчеданистыя руды въ кускахъ и таюме же рош- 
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*) ЗамБтимъ, что годъ раздбляется на четыре четверти (Опагёа!); пер- 
вый: январь, Февраль и мартъ называется ©. Ретнизсеге; второй: апр$ль, 
май и 1юнь—0. ТгшЦа\$; трет!й: тюль, августъ, сентябрь—0. Сгие1$, и 
четвертый: октябрь, ноябрь и декабрь-—0. Гааае. Каждый кварталъ содер- 
житъ тринадцать недЪ$ль. Н. К. 


**) Отсюда шихта доставляется къ обжигательнымъ устройствамъ по 


желфзнымъ дорогамъ. Къ верхпему же этажу руды подвозятся въ обык- 
новенныхъ телегахъ. 
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тейны обжигаютъ или въ стойлахъ ‹или въ кучахъ на от- 
крытомъ воздухз. 


ОБжигАНЕ въ КУЧАХЪ.  ЧЕТЫРЕУГОЛЬНЫЯ КУЧИ. 
Токъ для кучи пабиваетея изъ шлаковъ; самое устройство 
кучи и ведене процееа такъ обыкновенно, что его не стбитъ 
описывать. 


Куча ВЕлЛЬНЕРА. Гораздо чаще обжигаме произво- 
дится въ кучахъ, устройство которыхъ было предложено 
Велльнеромъ, бывшимъ директоромъ Мульденскаго завода 
(фиг. 1 на черт. П), Куски руды или штейна, до кулака 
величиною, складываются на настилкЪ изъ щепъ въ куноло- 
образную кучу. Въ серединф ея находится цилиндрическая, 
дырчатая въ нижней половинф, труба изъ обыкновенваго кир- 
пича, вышиною отъ 2,3 до 2* метровъ, при дламетрв въ 0,4 
метра (отъ 7: до 8,* и 1" Футовъ). 

Въ нижней части кучи надъ щепами образуютъ изъ болфе 
крупныхъ кусковъ обжигаемаго вещества нфеколько раду- 
сообразпыхъ капаловъ, для лучшаго доступа воздуха. Сверху 
кучу покрываютъ мелочью или мусоромъ, образовавшимея при 
прежнихъ пожогахъ. При второмъ пожог$ штейвовъ или рудъ, 
такъ какъ они горатъ труднфе, обжигаемое вещество пере- 
слайваютъ съ неболыпимъ количествомъ кокса. Обжигане идетъ 
прекраено и для полнаго его окончашя почти никогда не нуж- 
но боле двухъ огней. Кучи дфлаютъ величиною отъ 30 до 
50 тоннъ *). 


ОвБжигаНЕ въ стойлАхъ. Стойлд ВЕелльнЕрА. Обык- 
новенный способъ обжигая въ стойлахъ имфеть уже 
преимущества передъ кучами, стойла же Велльнера при- 
соединяютъ къ этому возможность употребленя нечистаго 
каменнаго угля, и, кромЪ того, новыя измфненя въ ихъ устрой- 
ств$ дали возможность освобождать заводы отъ изобиль- 
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`) Фрапцузская тонна=1000 кплограмамъ или почти равна 61 пуду. 
Горн. Журн. Кн, 1. 1866 з. 
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паго дыма, производимаго обжиганемъ. Стойла прежней коп- 
струкщи устроены слфдующамъ образомь (фиг. 2 и 3 на 
чертежв П): 

На набойкЪ изъ шлаковъ 4 устроиваются изъ шлаковыхъ плитъ 
(иногда изъ гниейсовыхъ) наклонные поды / двухъ стойлъ, соеди- 
няюниеся горизонтальною площадкою 9. Стфны стойла а дБ- 
лаютея изъ шлаковыхъ кирпичей и въ каждой узкой сторонЪ 
р дьлается по 4 тоики с еъ поддувалами для каменнаго угля. 
Въ одной изъ длинныхъ стфиъ по плошадк д оставляется 
проходъ № для нагрузки стойла; къ нему примыкавтъ неболь-— 
шое крыльцо. Размфры стойла обозначены на чертежф цих- 
рами. Нагрузка стойла и обжигаше производятся такъ: сна- 
чала отъ каждой топки по наклонному поду до ноловины дли- 
ны его устронваютъ возстаюние каналы изъ крупныхъ кус- 
ковъ роштейна. Каналы эти служатъ чаетью для скорБйша- 
го зажиганя кучи, частью для притока необходимаго для 
обжигашя воздуха. Эти каналы служатъ для двухъ и даже 
трехъ пожоговъ. Йхъ наполняютъ иепами или хворостомъ 
и тонкимъ слоемъ этихъ веществъ накрываютъ вею плошщаль 
стойла. По окончаши этой работы паваливаютъ обжигаемый 
продуктъ (роштейнъ въ кускахъ до 2-хъ куб. дюйм. вели- 
чиною, а блейштейнь до 10 куб. дюИм.). Вогда все стойло 
наполнитея, продолжаютъ нагружать штейнъ сверху, такъ 
чтобы онъ возвышалея надъ стфнами въ видф плоской усф- 
ченной пирамиды, бока которой покрываютъ слоемъ мелочи, 
остающейся отъ прежнихъ пожоговъ роштейна, уколачивая ее 
довольно плотно. Верхъ пирамиды остается не закрытымъ, чтобы 
газы могли безпрепятетвенно выходить изъ кучи. Нагруженное 
такимъ образомъ двойное стойло вмЪщаетъь отъ 2750 до 3700 
пудъ штейна. По окончаши нагрузки, въ топочныя отверстия вкла- 
дываютъ колосники и растапливаютъ сначала щепами, а потомъ 
каменнымь углемъ. Тонку послфдиимъ продолжають до тъхъ 
поръ, пока куча не разгоритея какъ слфдуетъ; тогда прекра- 
щаютъ шуровку углемъ и оставляютъ кучу горфть сама со- 
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оою, чт0, при избытк$ въ штейнф сфры, происходитъ весьма 
легко. Обывиовенно топка производится часовъ 15—16 и 
при этомъ сожигаетея до 18 пудъ каменнаго угля (довольно 
дурнаго качества). уча горитъ отъ 8 до 12 недёль. По 
окончании пожога кучу разбираютъ, хорошо обозженые кус- 
ки выбираютъ, а не совершенво обозженые разбиваютъ, 
чтобы обнажить свЪфжую поверхность, и кладутъ ва второй 
огонь. Второе обжигаше производится совершенно также какъ 
первое, только штейнъ переслаиваютъ съ небольшимъ коли- 
чествомъ кокса, такъ какъ ошъ, по малому содержанию сФры, 
горитъ уже трулнЪе; каменнаго угля при этомъ употребляется 
почти столько же какъ при первомъ отн и все обжигаше 
продолжается только отъ 4 до 6 недфль ”). 

Въ новфишее время устройство этихъ стойлъ было нф- 
сколько измЪнено. Стойла соединены длинными ст$нами по 
нЪскольку въ рядъ, при чемъ перегородки сдфланы только 
черезъ два стойла, такъ что каждое двойное стойло иметь 
по 9 Ттопокъ еъ одной стороны и служить для помфщевя 
двухъ кучъ продукта. Стфны сдфланы выше, и въ передней 
стфнЪ для каждаго двойнаго стойла сдфлано по входному от- 
верстио, какъ это видно ва Фиг. 4 и 5; черезъ верхнюю 
площадку вефхъ  соединенныхъ стойль проходитъ галерея, 
покрытая сверху широкою площадкою. 

Въ стБнахъ этой галереи, противъ каждыхъ четырехъ то- 
покъ находится по арк$ или нишф А, передняя часть кото- 
рой, прилегающая къ стойлу, задфлывается кпрпичемъ въ 
кафтку, такъ что образуется нЪеколько рядовъ отверемй, слу- 


*) Въ статьБ г. Карно вовсе почти нБтъ описамя прежнихъ велльне- 
ровскихъ стойлъ; оно прибавлено сюда также какъ и чертежъ ихъ, пото- 
му что стойла эти и теперь не вышли изъ употребленйя въ ФрейбергЪ и 
представляютъ одно изъ лучшихъ п дешевыхъ устройствъ для обжиганя 
рудъ и продуктовъ въ кускахъ и могутъ дБйствовать не только каменнымъ 
углемъ, но и всякимъ другимъ горючимъ матер!аломъ, напримфръ тор - 
ФОМЪ, дровами и пр. 
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жащахъ для произведешя тяги. Сзади отверстий этихъ на- 
ходится возстаюций каналь а, соединяюнийся съ главнымъ 
каналомь 6, посредетвомъ отверетй с, закрываемыхъ и от- 
крываемыхъ по желанио задвижками 4, чтд позволяетъ уп- 
равлять тягою и прекращать ее въ тёхъ кучахъ, гдф гор$- 
н1@ окончилось. Центральный горизовтальный капалъ 6 прово- 
дитъ газообразные и парообразные продукты обжигая въ 
подземный каналъ, соединяюцшийся еъ сгустительными каме- 
рами. Въ разныхь частяхъ этого пути, проходимаго дымомъ, 
осаждаютея мышьяковистые продукты, которые время отъ 
времени собираются и по очищеши поступаютъ въ продажу. 
Главное удобство этихъ стойль состойть въ освобожденти 
завода и его окрестностей отъ большей части сфрнистаго ды- 
ма, отдфляющагося при обжагани. 

Что же касается до самаго производства обжигав!я, то оно 
производится точно также, какъ это описано выше при преж- 
нихъ стойлахъ Велльнера, кром$ того, что каждая куча за- 
крывается здфеь не только съ боковъ мелочью, но и сверху. 
Количество  обжигаемаго штейна и потреблете угля точно 
такое же, какъ и при прежнихъ стойлахъ. Штейнъ въ обо- 
ихЪ случаяхъ по обжигами принимаетъ красноватый цвфтъ 
и почковатый, матовый наружный видъ. Содержаше въ немъ 
ефры, по опредфлешю профессора и старшаго горнаго совфт- 
ника Рейха, измВняется отъ 8 до 10°. Отражательныя печи, 
при гораздо большихъ расходахъ”), даютъ нисколько не луч- 
ний. результатъ. Расходы по обжиганио штейна будутъ пока- 
заны ниже. 

ОБжигантЕ въ шахтныхъ ПЕЧАХЪ. НЪФкоторое коли- 
чество колчеданныхь рудъ въ кускахъ и частью вЪ видЪ 
шлиха, отФормованнаго съ неболынимъ количествомъ глины 
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| *) Къ большей стоимости обжигания нужно еще прибавить и расходъ на 
толчен!е рудъ, безь котораго обжигаше въ отражательной печи не будетъ 


хорошо. 


о В 


въ кирпичики, обжигаютъ въ небольшихъ шахтныхъ вечахъ, 
называсмыхъ КИоз. Главная цфль при этомъ обжиганти соетоитъ 
вь получении ефрвистой кислоты, нужной для Фабракащи сфр- 
ной кислоты. Этотъ способъ обжигавя уже былъ' описапь въ 
Горпомъ Журнал® за 1864 г. №3, стр. 482—481 и поэтому 
описан1е его пропускается. Замфтимъ только главиЪйния эко- 
номическя данныя. Обжигаше колчедановъ въ кускахъ въ 
этихъ печахъ очень недорого; въ течеше 182 дней (во 2-мЪ 
полугоди 1862) было обозжено 772 тонны (болфе 47000 
пулъ) колчедановъ частью въ кускахъ, частью въ видЪ кир- 
пичей и при этомъ употреблено 618 поденьщинъ (5-ми ча- 
совыхъ) и 50 куб. метровъ (немшого болфе 5 куб. саж.) 
щепъ и дровъ. Слфдовательно, на 100 пудъ обжигаемой ру- 
ды 98: куб. Фут. шепъ и дровъ и почти 41“ поденщина, 
что по хрейбергскимъ цфнамъ составляетъ расходъ въ 50-= коп. 
Эта цифра впрочемъ должна увеличиться на’ иЪеколько 
коп$екъ, если включить расходъ па ремонтъ печей и ин- 
струментовъ. Ириготовлеше изъ волчеданиетыхъ шлиховъ вир- 
пичей стоить довольно дорого, составляя почти 3 р. 73 к. 
на 100 пудъ ихъ. Для избъжатя этого расхода въ Фрей- 
бергф производятея опыты надъ различными устройствами, въ 
которыхь бы можно было прямо обжигать мелме шлихи и 
получать сфрнистую кислоту, годную для Фабрикаши ефрной 
кислоты ^). 


ОБжигаАн1Е ВЪ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ”Ь ПЕЧАХЪ. ЁромВ бЪдныхъ 
колчеданиетыхъ рудъ, объ обжагани которыхъ было сказано 
сейчасъ, всф остальныя руды, доставляемыя на Фрейбергеке 
заводы въ видф шлиховъ, болфе или менфе мелкихъ, обжи- 
гаются въ отражательныхъ одно-или двуярусныхъ печахъ. 


°) НЪкоторые изъ этихъ опытовъ описаны въ вышеприведенной стать $ 
Горнаго Журнала, заимствованной изъ Вегх иид НИиИептанизсве 7енапз, 
186 г. № 1. 


И 


Такъ называемыя венгерсля печи совершенно оставлены 
по невыгодвости ихъ дЪйетвя. 

Напбольшая масса рудъ обжигаетея въ повыхъ двуярус- 
выхъ печахъ и только мФфдистыя руды обжигаются иногда въ 
одноярусныхъ авглйскихъ печахъ. Такъ лфтомъ 1862 г. на 
Мульденскомъ заводЪ дфИствовала ‘только одна’ такая печь, 
тогда какъ число двуяруеныхъ печей, бывшихъ въ огнЪ, до- 
ходило до 24. Въ заводь Гальебрюкке не дЪйствовало пи 
одной одноярусной печи. 

Ангийскгя ПЕЧИ. Устройство обыкновенныхъ,  одно- 
ярусныхъ англйскихъ печей довольно извфетно. Печи упо- 
требляюпцяся въ Фрейберг$, въ общемъ расположенти доволь- 
но сходны съ тёми, которыя были описаны и изображены въ 
Горномъ. Журнал за 1849 г. т. Ш и УП, въ стать 
г. „Де-Пале: описате металургичебкихъ операщй, употреб- 
ляемыхъ въ Валлисф при выплавк$ мфди и пр., съ то0ю 
только разницей, что ‹Фрейбергемя печи немного менЪе 
(длина пода —= 15 Ф. и ширина почти 13 Фут.) и сводъ, 
имфя наибольшую вышину въ серединз печи (почти 2 Ф.), 
склоняется какъ къ топкф, такъ и къ пролету (1* Ф. упо- 
рога, 11 д. у пролета и у боковыхъ стфвъ 11 д.). Порогъ 
возлышается надъ подомъ па 8$ д., колосники лежатъ на 
2 Фута отъ верхняго ребра порога; вея плошадь топки 
— 2: (по длин$ печи) ХА х. (по ширин$ печи) = 10 кв. 
Фут. Яделфзные колосники занимаютъ почти половину этой 
площади. Нлощадь пролета = 168 кв. дюймамъ. Чтобы пре- 
дохранить рабочихъ отъ вмямя могущаяхъ выходить изъ печи 
вредныхъ газовъ и паровъ, вадъ кажлымъ рабочамъ отвер- 
стемъ устроена снаружи печи небольшая труба (еутовъ бвынш- 
ны). Н$которыя изъ этихъ печей снабжены особенною газовою 
топкою или генераторомъ ^). Генераторы эти, дозволяя упо- 








“) Такон генераторъ съ чертежемъь быль опчсанъ въ Горномъ Журна.тЬ 
за 1856 годъ, №190, стр. 67, г. Дорошинымь, почему описаве его здсь 
и выпускаегся. 
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треблять омфетЬ съ круцпнымъ углемъ коксовую мелочь и 
циндеръ (выдфляемые изъ золы кусочки кокса), сберегаютт 
почти по 18: коп. на каждые 100 пудъ обжигаемой руды. 

Въ английской однояруеной печи обжигается заразъ 20 цент- 
неровъ (61 пудъ) руды; обжигаше такой насадки свинцовыхъ 
рудъ продолжается двумя рабочими немного болфе б=ти ча- 
совЪ; если же руды мФфдиетыя или солержатъ много циико- 
вой обманки, то до 8-ми часовъ. Въ 94 часа сожигаетея 
до 55 пудовъ кам. угля, а при газовыхъ печахъ около 30 п. 
угля и немного менфе 28 пудъ циндера или коксовой ме- 
лочи. 

Расходы на 100 пудъ руды составляютъ среднимъ’ чис- 
ПОМЪ: 


рабочая плата . 3. подепщиты ^) . . Тр. З1 к. 

горючЙ матерлаль 25“ пуда. . . . . 1—3 — 

ремонтъ печей 

НОО МИЬ, оо д 41 — 
51.13: К. 


Двуярусныя ПЕЧИ. Свинцовыя руды обжигаются ‘веЪ 
въ двуярусныхъ отражательныхь печахъ, изображенныхъ на 
Фигурахъ 6, Г, 98, Э и 10 черт. ИП. 

Эти печи расположены по шести въ лишю, образуя одинъ 
корпусъ. Два такихъ корпуса раздфляются между собою те- 
рассою, возвышающеюся н$феколько надъ остальнымъ поломъ 
Фабрики, чтобы мастеровые могли работать у верхняго яруса 
печи. На эту терассу поднимаются нФеколькими ступеньками 
еъ пола Фабрики. 

Нижн!й иодъ каждой печи имфетъ въ длину 2,85 м. 
(9*= футовъ) и въ ширину 1,37 м. (1* Фут.); къ нему пряле- 
гаетъ топка въ 0,5 м. по длинЪ печи (почти 1* Фут.) ивъ 
1,3 м. по ширинб печи (1* фут.). Подъ этотъ цокрытъ плое- 


°) За поденщину вездБ принята 8—часовая работа. 
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кимъ сводомъ, состоящимъ изъ большихъ, но тонкихъ илитъ 
изъ огнепостоявной глины, поддерживаемыхъ тремя арками 
(п, п, на фиг. 6, Эи 10). Плиты эти еоставляютъ въ 
тоже время подъ верхней печи. Высота ихъ надъ нижним 
подомъ въ серединз печи 0,57 м. (4: Фут.). Дяина верхвяго 
пода равна 3,61 м. (11: Фут.), ширина 1,71 м. (5: Фут.); по- 
крываюцпий его кирпичный сводъ отстоитъ отъ него въ се- 
рединв печи на 0,35 м. (1. хут.). Верхне поды сосфднихъ 
печей раздфляются одинъ отъ другаго только небольйимъ 
порогомъ въ 0,14 м. вышиною (5= дюймовъ; о, о на Фиг. 6 
и 8), своды же надъ ними простираются непрерывно черезъ 
всф$ б печей. 


При первоначальной постройкЪ этихъ печей имфли въ виду 
употреблять образующуюся на верхнемъ подё при обжигани 
ефрнметыхъ рудъ ефрнистую кислоту для получешя камерной 
сЪрной кислоты. Поэтому верхняя печь, какъ видно на чер- 
тежахъ, представляла закрытый со вефхъ сторонъ муфель; 
продукты горБшя топки проходили надъ нимъ и подь нимъ 
и не смёшивались съ образующеюся сЪфриистою киелотою. 
Но при муфеляхъ, сообщающихся между собою и имфющихъ 
много рабочихъ дверей, не было возможности управлять при- 
токомъ воздуха какъ елфдовало, и сфрвистая кислота получа- 
лась см5шанною еъ большимъ количествомъ воздуха и не- 
годная поэтому для Фабрикащи сфрпой кислоты. Но. изсл- 
дованиямъ профессора Рейха, газы, выходяние изъ муфеля, 
еодержали не боле 1. сБрнистой кислоты “), почему должны 
были отказаться отъ ея употребленя для дфла сЗрвой кис- 
лоты и, сохранивъь общее устройство печи, едлали только 
проходъ газовъ изъ нижней печи въ верхнюю. 


*“) Въ печи съ однимъ совершенно отдБленнымъ оть другнхъь мутелемъ 
содержание сфрнистой кислоты можно было довести только до 5 или 6 про- 
центовъ. 


Прежде два канала / проводили газы изъ вижняго пода въ 
галерею О, которая находилась надъ муфелями; теперь же 
сдфлали четыреугольныя отверетя №, ведуция въ верхнюю 
печь и въ каналахъ [ устроили задвижки, помощью кото- 
рыхъ можно управлять притокомъ изъ. нихъ газовъ. При 
этомъ устройств, первоначальное обжигавне. на верхнемъ 
поду производится гораздо совершеннфе нежели прежде, и 
въ случаЪ, если обжигаются мышьяковистыя руды, и хотятъ 
улавливать мышьяковиетую кислоту, можно вовсе прекращать 
притокъ газовъ. Мышьяковиетая киелота,. получается тогда 
чище и лучше сгущается, нежели емшанная еъ продуктами 
горЪн1я. Воздухъ, нужный для окисленя, притекаеть черезъ 
вертикальные каналы & и черезъ рабоя двери. 

Топка нижняго пода имфеть снизу 8 колосниковыхъ  по- 
лосъ, черезь промежутки которыхъ и притекаетъь  воздухъ; 
шуровочныя двери топки имфютъ чугунныя стфаки и закры- 
ваютея простою желфзною заелонкою. Работа на’ нижнемъ 
поду проязводитея  черезъ два’ отверстия, или двери”) еъ чу- 
гунными окдадами, поддерживаемыя желфзвыми связями печи. 
Дверцы эти также. закрываются желфзными заслонками и пе- 
редъ ними находятся небольшие валки, назначение которыхъ 
поддерживать гребки во время работы. Въ верхнемъ под 
находится три точно. такихъ ‚же двери только вмфето вал- 
ковъ предъ ними находятся проетыя желфзныя полосы. Сред- 
ная дверь болыне. другихъ и привфшена на петляхъ ^”); въ 
низу ея сдфлано небольшое отверет!е ‚ для прохода рукоятки греб- 
ка. Помощью задвижекъ (регистровъ), устроенныхъ въ оконеч- 
постахъ каждаго корпуса о 6 `печахъ, можно управлять 
теченемъ газовъ. Газы проходятъ сначала ‘въ ‚подземныя гал- 
лери, гдф осаждаются ‘увлеченныя ими ‘чаетицы . руды, и 
потомъ идутъ къ сгустительнымъ ' камерамь исвъ трубу. 








°) Вышина ихь почти 6 дюймовъ, ширина 10 д. 
*”) Всь же друг!я двери, также какь нижняго пода и топочная прив5ше- 
ны просто на крючкахъ. 


Надъ каждою печью находится нлощадка свабженная во- 
ронкою ‘изъ котельнаго жел$за ‘для засыпки руды, для этой 
цфли по серединВ свода каждой печи проходитъ черезъ ка- 
налъ О‘труба (р), снабженная сверху задвижною крышкою. 
Заготовленное на сутки количество руды для каждой печи 
раздфляется на столько кучъ, еколько должно быть обжоговъ 
(отъ 5 до 6). 

Для спуска руды изъ верхней печи (муфеля) въ няжнюю 
находится въ подё первой отвереме, закрываемое крышкою й 
расположенное протавъ средней двери. Такое же отверете дЪ- 
лается въ под нижней печи и но нему руда спускаетея подъ 
еводъ, служапий осповашемъ для этой части печи и водь 
который подкатывается желЪзная тележка, принимающая 0боз- 
женую насадку. 

Производство оБЖигАНГя. Свипцовыя руды обжигаются 
насадками отъ 500 до 550 килограмовъ (30+ до’ 33: пуд.); 
завыпанное въ верхнюю печь это количество руды, разров- 
ненное по поду образуетъ тонкий слой оть 0,05 м до 0,06 м. 
(2 — 2: дюйма). Обыкновенно она остается по часа на 
каждомъ иоду; но иногда, при везьма дурномъ углф, время 
это увеличивается до 4" часовъ. 

На верхнемъ поду разровненная руда перемфшивается толь- 
ко изр$дка. При этомъ руда, уже нЪ$еколько прогр$вшаяся 
лежамемъ на площадк$ покрывающей теплый сводъ камеръ 
О, сначала окончательно просушивается и частью обжигается, 
но никогда не накаливаетея выше темнокраенаго жара. На 
нижнемъ поду перемфшиваюе руды производится почти не- 
прерывно, для возобновленя поверхности и чтобы недопу- 
стить спекамя. Для этой работы елужатъ: желфзвыя грабли 
еъ такимъ же стержнемъ до 4: аршинъ длиною и съ де- 
ревянною рукояткою въ 1' аршина, и плоская лопата съ 
такой же рукоятью. Посредествомъ грабли руда перемфии- 
вается, помощью же лопаты переворачивается и переклады- 
вается съ одного конца печи ва другой, для достаженя рав- 
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номфрнаго нагрфвашя. При концф обжигашя на нижнемъ полу, 
въ тоику горючаго матертала не засыпаютъ, чтобы сильно уже 
нагр5тая руда сильнфе окислялась; прежде при концф опера- 
ци жаръ доводили до того, что руда нФсколько спекалась, 
но теперь это оставлено по вредному дЪйствно на печи и по 
трудности съ которой очишалея подъ отъ приставшей къ 
нему руды. 


Когда обжигаше окончено, насадка вижней печи сгребает- 
ся всея въ кучу передъ второю рабочею дверью, что дф- 
ляется во всфхЪъ печахъ разомъ и тотчасъь же, приходящимъ 
вь эТо время пробиреромъ беретея изъ каждой кучи же- 
лфзною ложкою небольшое количество руды, для пробы на 
сфру. Посл этого рабоч! открываетъ крышку звакрывающую 
трубу и снускаетъ руду въ подетавленную снизу тележку. 
Тележки эти или тачки дфлаются изъ котельнаго желфза и 
имЪютЪ только два колеса, съ широкими ободьями, такъ что 
удобно катятся по двумъ параллельнымъ деревяннымъ лежнямт,, 
расположеннымъ на полу Фабрики. Выгруженвая, еще весьма 
горячая, руда отвозитея въ сосфднее строеше; здесь она 
охлаждается поливашемъ водою, чтобы имбть возможность 
употреблять ее тотчасъ далфе въ ДБло и тбмъ изофжать 
устройства обширныхъ магазановъ дая ея хранешя. ОтдЪ- 
ляюнпеся отъ руды кислые пары въ этомъ здаши чрезвычай- 
но сильны, и чтобы избЪжать ихъ вреднаго вляня, рабочле 
остаются въ немъ какь можно мене и завязываютъ какъ 
ротъ такъ и носъ платкомъ. 


Какъ только изъ нижией печи руда выгружена, такъ тот- 
часъ спускають въ пее изъ верхней полуобозженую насадку, 
на мфето которой засыпаютъ свфжую руду. Такимъ образомъ 
работа продолжаетея пепрерывно и одновременно озработы- 
ваются всегда двЪ насадки. Рабочле смЪняются черезъ каж- 
лыс 8 часовь и получаютъ за каждую смфиу по 1; Фр. 
(37' кои.). 
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Количество сфры, остающейся въ обозженыхъ свинцовыхъ ру- 
дахъ по опредфлемямъ профессора Рейха составляетъ не болЪе 
4. процентовъ. Въ колчеданиетыхъь или цинковообманковыхь 
Офдныхь серебряныхъ  рудахъ (7лзеШасзегяе) сфры остается 
въеколько болЪе, именно оть 8 до 10 процентовъ; въ томъ 
числ5 оть 2 до 4 процентовъ въ вид сфриокислыхъ солей. 

ОпРЕДБЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЪРы. Количество сфры опре- 
дфляется на Фрейбергскихъ заводахъ по способу предложен- 
ному профессоромъ Т. Рихтеромъ, слБдующимъ образомъ: 
вавЪека руды въ 1 гр. смЬшивается въ желбзной чашечк$ 
(2: д. даметр. и 1 д. глубиною) съ двумя грамамя совер- 
шенно сухаго и мелко-истертаго углекиелаго натра и такимъ 
же количествомъ, такъ же подготовленной, селитры. Ча- 
течка эта ставится на шерберъ, ваходяшийся въ не слиш- 
комъ сильно раскалениомъ муфел$ и оставляется тамъ пока 
не кончится разложене и раснлавленьая масса не будетъ со- 
вершенно покойною, для чего нужно отъ 5 до © минутъ 
времени. Выпувъ чашечку и давъ ей охладиться, растворя- 
ютъ находящуюся въ ней массу кипящею перегнанною водою, 
процёживаютъ жидкость въ неболышой стаканъ и хорошеяь- 
ко промываютъ цфдилку п находяцийся на ней нераствори- 
мый остатокъ возможно меньшимъ количествомъ горячей воды. 
Процфженную жидкость подкисляютъ осторожно, при мед- 
ленномъ помфшиванши стеклянною палочкою, хлористоводород- 
ною кислотою и ставятъ потомъ стаканъ въ горячую пег- 
чаную баню, гд$ оставляютъ до тБхъ поръ, пока не выдф- 
лятся веф пары азотноватой кислоты. Изъ приготовленнаго 
такимъ образомъ возможно сгущеннаго раствора осаждаютъ 
еФрную киелоту растворомъ хлористаго баря, который со- 
держатъ въ одномъ кубическомъ сантиметрф 0,076 гр. этой 
чистой  кристалической соли и слфдовательно  осаждаетъ 
0,025 гр. еБрной кислоты, соотвфтетвующей 0,01 гр. вфры. 
Растворъ хлористаго барйя приливаютъь поередетвомъ мо- 
ровекой бюретки, раздБленной только на куб. сантиметры и 


ноловнны. Иъ горячей жидкости сначала прибавляютъ при 
безпрестаниомъ помфшиваши отъ 5 до 8 к\б. сант. нор- 
мальнаго раствора ВаС| и потомъ, давъ оефеть образовав- 
щемуся сфрнокислому бариту, продолжаютъ прибавлять по 
5 куб. сантимегра; посл всякаго прибавленя жидкость вы- 
мфшиваютъ и даютъ ей освфтлиться: ИАоличеетво прибавлен- 
паго нормальнаго раствора для осаждешя всей ефрной ки- 
слоты покажеть количество соотвфтегвующей въ рудф сЪры. 
Испытуемая жидкость все время должна поддерживаться 
горячею. Такая проба требуетъ для своего производства, счи- 
тая отъ навфшиватя, инеболфе 2 часовъ времени, и. если 
имбть нфеколько бюретокъ, то въ это время легко можно 


сдфлать 4 пробы разомъ. 


Экономпческия данныя. Обжигане рудъ въ двуяруеныхъ 
печахь при расчет на 100 пудъ требовало елфлующихъ 
расходовъ: 

Рабочя руки. 3,57 поденшинъ (8 чае.) 
по ‘37 к. 1.4 р. 34 к. 
Каменнаго угля 

лигнита ^). 21,6 па ... . 11—20 — 
Ремонтъ печей и 

инструментовъь о о ами. 21: — 


о р. 75 к.**) 


(Продолжение впредь.) 


Ета о жить 


*) Лигнита употребляется неболфе десятой части каменнаго угля. 
*”) Обжигане свинцовыхъ рудъ стдитъ немного дешевле этой средней 
цифры, колчеданистыхъ же рудъ немного дороже. 
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О ПРИБОРАХЪ ДЛЯ СГУЩЕШЯ СЬРНОЙ КИ- 
СЛОТЫ. 


Уже давно извфстно, что въ Апгли стали избфгать упо- 
требленя платичовыхъ кубовъ дая перегонки с$рной кислоты, 
преимущественно велфдетие высокой цфны ихъ; и вмъето 
платиновыхъ кубовъ стали употреблять стеклянные. Это об- 
стоятельство возбудило въ Фабрикантахъ платиновыхъ издьлий 
стремленле по возможности понизить цбну этихъ кубовъ. 
Какъ  результатъ такого стремленя, хабрикавты Жонсонъ Мат- 
те и К° прелставили на Лондонскую выставку въ 1862 году 
платиновый кубъ (Фиг. 14 черт. [), который сгущаеть въ 
сутки 60 центн. и. стоить только 11625 Фр. (2906 р.). 
Прежле платиновый кубъ въ 260 метр. 6мкости и 42 килогр. 
вфсу, сгущаюний почти такое же количество сфрной киело- 
ты въ сутки, стоилъь 52500 ‹р. (13125 р. е). Нлатино- 
вые кубы новой системы вЪеятъ почти вчетверо менфе, и 
именно потому, что только дно ихъ сдфлано достаточно тол- 
етымъ, остальныя же части весьма тонки. 


Мы представляемъ здфеь также рисунки стеклявныхъ пе- 
регоночныхъ приборовъ, которые введены въ Англи въ за- 
мВнъ платиновыхЪ, Фиг. 11, 12 и 13. Стеклянный баллонъ 
А вставляется въ чугунный котель съ пеекомъ, который ему 
и служить песчаной баней. Баллонъ этотъ иметь 85 сент. 
въ вышину, 45 сентим. въ ширину, вмёщаетъь 136 литр. и 
доставляетъь въ каждую операшю 87 лат. (160 килотр.) 
концентрированной киелоты. Верхняя часть баллона, выхо- 
дящая изъ песчаной бани прикрывается для предохранения отъ 
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влияния холоднаго воздуха глинянымъ шлемомъ. Балловъ со- 
общается помощью изогнутой трубки В съ евинцовымъ со- 
судомъ С, въ которомъ сгущаетея слабая кислота ”). 
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*) Споп4с1оп, Веуце ишуегзейе 4ез пупез 1863 ХУ ст. 283 или ЗсЬ\ех 
Роу{есв. ГейзН. 1864 ст. 27; Оша. Зоигп. СЫХХИ ст. 452; Роу. Сещка!Ы. 
1364 ст. 662. 
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ГРОЛОГЯ, ГЕОГНОЗЯ и ПАЛЕОНТО- 
ЛОПЯ. 


ОБПИЯ СВОЙСТВА МЬСТОРОЖДЕНИ ЗОЛОТА. 


Въ послднее время открыто такъ много золотоноеныхъ 
странъ и обстоятельства, сопровождаюпия нахождене въ нихъ 
золота, едфлались на столько извфетны, что наступило время, 
когда должно чрезъ сравнеше этихъ обстоятельетвъ стремиться 
къ опредфленио общихъ признаковь м$еторожденй золота. 
Уже неоднократно было доказано самымъ очевиднымъ обра- 
зомъ, что такое опредфлеше можетъ принести практическую 
пользу, т. е. руководить при открытш новыхъ м$еторожде- 
ний. Не будемъ уже говорить о томъ, что Мурчисонъ, по 
сравненшо горныхъ породъ Австрами съ породами, распро- 
страненными въ золотоносныхъ горахъ Сибири и Калифорти, 
указаль на вфроятность нахождемя золота въ Австралии, и 
что Гохштетеръ, по сравнению геогностическаго состава горъ 
южной Австрали и Новой Зеланди, отгадаль существование 
золота на этомъ послфднемъ островф. Гораздо ранфе этихъ 
извфстныхъ въ Европейскихъ ученыхъ латературахъ прим$- 
ровъ, русеюе золотоиекатели были приведены опытомъ къ 
установлению въ сред своей обычая, посылать прежде нача- 
тя поисковъ въ новыхЪ, неизвфстныхъ м5етностяхъ нЪсколь- 
ко свфдующихь людей для собирашя образцовъ породъ и для 
обзора горъ, и въ практической золотопромытленности встрф- 
чались самые разительные примфры того, что въ неизвфст- 
ныхъ дотолф горахъ золотоискатели умфли выбирать именно 
тБ м5ета, гдБ оказывалась потомъ наибольшая золотоносность, 


и на этихъ м5стахъ прямо, съ первыхъ годовъ, попадали на 
Горн. Журн. Кн. 1. 4866 %. А 
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тф долины, которыя обладали исключительнымъ богатствомъ. 
Это именно бываетъ причиной, что при открытш золота въ 
новыхь мфетностяхь надежды золотопромышленниковъ бы- 
ваютъ слишкомъ преувеличенными; они не жалфютъ боль- 
вихъ пожертвованй, которыя очень часто дурно вознаграж- 
даются. Однакожъ опытные люди и въ этихъ обстоятельствахъ 
умБютъ избЪгать большихъ безполезныхь потерь. ВмЪето 
употребления большихъ капиталовъ на обширные поиски, имъ 
часто бываетъ достаточно одной приобрфтенной ими опытноети 
въ золотомъ дфлЪ; они Фдутъ съ небольшимъ числомъ людей 
на местности, въ которыхъ сдфлано открытие, гдё, по пр1о- 
брьтенному ими знаншю услов нахождевня золота, стараютея 
обезпечить за еобою права на безпрепятственный поискъ 3з0- 
лота въ наиболфе благонадежныхъ участкахъ. Это есть самый 
благоразумный и естественный способъ отыскантя золотыхъ 
м5сторожденй и онъ всегда вознаграждаетея или праобрЪтен- 
нымЪ опытнымь золотопромышленникомъ богатетвомъ, или 
сознашемъ, что успЪхъ былъ невозможенъ и что не сдфлано 
излишнихъ издержекъ. 

Въ моемъ описанш Мивусинскихъ, Ачинскихъ и Томскихъ 
золотыхь промысловъ, напечатанномъ въ ВЪфетнок$ русекаго 
гесграфическаго общества за 1860 г. № 1, я изложилъ 
главнфИние признаки, которыми руководствуются русске зо- 
лотопромышленники при поискахъ, и старался опредлить 
научное ихъ значеше. Въ вфрности ихъ нельзя уже сомнЪ- 
ваться, и только геогнозя и горное искуство оставались, такъ 
еказать, виноватыми передъ ними и сами передъ собою, что 
не пользовались заключающимися въ нихъ указамями для по- 
полнемя и усовершенствованя собственныхъ своихъ общихъ 
выводовъ и ученй. Употребивъ съ того времени много вни- 
маня на изучеше, по изданнымъ въ свфтъ описамямъ, ус- 
ловй, сопровождающих нахождеше золота въ другихъ стра- 
нахъ, кром$ Сибири, я нахожу возможнымъ сообщить и рас- 
пространить сдфланныя мною тогда замфчатя и прибавить къ 
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нимъ многие выводы вновь. На русекихъ горныхъ инженерахъ 
преимущественно лежитъ обязанность общихъ соображений о 
мЪсторожденяхь золота. Роселя начала собою блестяний рядъ 
открытий золота, которыя, вм$етф съ другими успфхами че- 
ловфчества въ ХХ вфкБ, отличать эту эпоху во веемтрной 
истори, и потому русеме золотопромышленники, между кои- 
ми есть и множество инжеверовъ, безъ сомнфшя, самые 
опытные въ ряду своихъ собратш. Пратомъ же русеюе гор- 
ные инженеры наиболфе подготовлены для такихъ общихъ 
соображенй: мы интересуемея ве$ми иностранными литера- 
турами, тогда какъ иностранцы почти совефмъ не знаютъ 
русекаго языка, ва которомъ о золотыхъ промыелахъ было 
сообщено конечно наибольшее число фактовъ. Мы не станемъ 
приводить списокъ именъ вефхъ русскихъ писателей по этому 
предмету: ихъ очень много, мы воспользуемея здфеь веёми 
и на нфкоторыхъ спещально сошлемея, гдз потребуется. 
По другимъ отраслямъ знанй обыкновенно нфмецкая учевая 
литература принимаетъь на себя поередничеекую роль: она 
занимается изслБдовашемъ и распространешемъ свздешй о 
приобрфтаемыхъ человфчествомъ эмпирическихъ данныхъ; но 
по вопросу о м$сторожденмяхъ золота и о споеобахъ его до- 
бычи она сдфлала очень мало и сообщаемыхъь ею свфденй 
иногда нельзя разобрать даже весьма знакомому съ этимъ 
предметомъ человЪфку ”). Мы должны воспользоваться такимъ 


”) Я долженъ впрочемъ сознаться, что изъ сочинен:й о зохотыхъ м$сто- 
рожденйяхъ Австрали и Калихорни, изданныхъ м$Ъстными учеными, мн 
извфстно только то, что заимствовано у нихъ Европейскими учеными лди- 
тературами; а какъ въ Европ мало знатоковъ этаго дфла, то вфроятно 
для насъ пронали наибо-тбе характерныя черты мфсторожденй, безъ со- 
мифн!я, описанныя туземными учеными: по крайней мър$, такъ должно 
заключать по свфлден1ямъ, какя очень часто случается встр$чать въ ан- 
гаискихъ и н5ёмецкихъ пертодическихъ изданияхъ, и которыя не знаешь 
какъ понимать. Изь этаго общаго суждешя должно исключить сочиненйя 
о Калихорши г. Лора и барона РихтгоФхена, которыми я много пользо- 
чался. 
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р®дкимъ случаемъ принести особенную пользу паукб, и если 
не въ еостоями разрфшить, То должны, по крайней мЪрЪъ, 
указать на самые затруднительные вопросы въ нознани 30- 
лотыхъ м5еторожденй. 

Въ настоящее время извфетны двф главныя и чрезвычайно 
далеко растягиваюнияся лини, по которымъ распространяются 
золотоносныя м$етности; линш эти раздфляются между собою 
Тихимъ океаномъ. 

По одну сторону океана м$сторожденя золота расположе- 
ны преимущественно ва западномъ отклонф Кордильеровъ въ 
южной и сфверной АмерикЪ; онЪ начинаются въ Чили и про- 
должаютея въ Боливш, Перу, Колумб, МексикЪ, Калифор- 
ши съ окружающими ее штатами: Арицона, Невада, Шлдаго, 
Орегонъ и Вашингтонъ, на о-в ВанкуверБ ивъ Британской 
Колумбш. Лишя эта оканчивается въ южныхъ частяхъ рус- 
скихъ американскихъ владфнй; она не можетъ вазваться 
непрерывною на всемъ своемъ протяженш, точно также, какъ 
и золотоносность отдфльныхъ мфетъь и отдфльныхъ хребтовъ 
не бываеть непрерывна. Въ двухъ мЪетахъ американекаго 
материка м$фсторождешя золота распространены близь бере- 
говъ Атлантическаго океана, именно въ Бразильской провин- 
ци Минасъ Гераесъ и въ Новой Шотландии, на юго-восточ- 
ной оконечности англо-американскихъ колонй. 

На другой сторов$ Тихаго океана ‘тянется лишя золото- 
носныхъ м$етностей, еще менфе непрерывная, но зам чательная 
по своей неизмфримой длив$, по разнообразно въ направлени зо- 
лотоноеныхъ хребтовъ и въ положени на нихъ мфеторожденй 
золота, и не менфе первой лини замфчательная по богатству 
нфкоторыхъ своихъ частей. Самая южная оконечность этой 
лиши находится въ Новой деланми, градусовъ на 10 южнфе 
самыхъ южныхъ местонахождений золота въ южной АмерикЪ 
(Чили); потомъ елфдуетъ знаменитая золотоноеная мЪФетность 
вЪ англйскихъ коломяхъ Виктория и Новый Южный Валисъ, 
на юговосточной оконечпости Австралии; затЪмъ на всемъ ма- 
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терикв Австрали не открыто болфе мЪсторождешй золота и 
онф появляются на островахъ Ява, Суматра, Целебесъ и осо- 
бенно Борнео, составляющихъ подводную связь межлу мате- 
рикомъ Австралии и восточнымъ берегомъ Азш. Далфе, по- 
ложительно известно, что золото добывается въ н5еколькихъ 
провинщяхъ Катая и употребляется жителями въ очень боль- 
шомъ количествЪ, лалеко не соразм5рномъ съ ввозомъ его. 
Фравпузснй писатель, г. Лавдренъ, тговоритъ, что главнЪ!- 
ния м5сторожденя его находятся въ провившяхъ [онамъ и 
Гу-куангъ; по извемямъ русскихъ горныхъ инженеровъ, раз- 
вфлывавшихъ  золотоносныя мЪсторождешя въ Приморской 
области, китайцы добываютъ также золото въ Мавджурш. Въ 
самой Приморской области, выработанныя большею частно 
китайцами россыпи расположены по берегамъ Японскаго мо- 
ря, нфсколько сфверн$е русскихъ южныхъ приморскихъ пор- 
товъ; здфеь сдблано между прочимъ горнымъ инженеромъ, 
капитаномъ Аносовымъ, открыте работавшейся только по 
краямъ морской россыпи, при устьяхъ р. Ченхенъ, впадаю- 
щей въ проливъ Стрфлокъ. 

Затфмъ слфдуетъ величавая лишя сибирекихъ золотоносныхъ 
горъ; она занимаетъ ве южныя части Сибири, на границахъ 
съ Китаемъ, и тянется перпендикулярно къ берегамъ Тихаго 
океана, на одной параллели съ Охотскимъ моремъ, между 
50 и 60” широты. На восток она начинается почти на гра- 
ницахъ Забайкальской и Амурской областей, занимая въ этой 
послфдней весьма небольшое и мало развфданное пространство 
на южныхъ отклонахъ Яблоноваго хребта. Немного далфе къ 
западу лежатъ м$етности, заключаюния наибольшя, ‘неисчер- 
панныя вЪ настоящее время богатства по рфкамъ Олекмф, 
Витиму и другимъ притокамъ Левы, на сфверной сторон® 
Яблоноваго хребта, и по притокамъ Амура и Шилки, въ За- 
байкальской области, на южной сторонв хребта. Золотонос- 
ность прерывается на небольшое разстояше только въ тЬхъ 
мфетахъ, гдз расположены Нерчинемя м$феторожденя золо- 
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тистаго серебра; потомъ обходить съ юга Байкаль и рас- 
проетраняется въ отрогахъ Слянскаго хребта,‘въ Верхнеудин- 
скомь и Иркутскомъ овругахъ Иркутской губернии, въ Кан- 
екомъ, Красноярскомъ и Мивусинскомъ округахъ Енисейской 
губерни. Южные отклоны Саянскато хребта извЪстны намъ 
только въ одномъ м$етё, въ Минусинскомъ округё, и тамъ 
добывается въ нихъ золото. Остальное же протяженте этаго 
отклона, гдз расположены верховья р. Енисея, не обелфдовано 
и составляетъ для русскихъ золотопромышленниковъ любо - 
пытную загадку. По правую сторону р. Енисея, между впа- 
дающими въ нее р$ёками Верхняя и Полкаменная Тунгузка, 
въ Енисейскомъ округ, расположены невысоме горные отро- 
ги, даюние ежегодно болЪфе трети добываемаго въ Росеш з0- 
лота; уже 25 лЪтъ эта м5етвость удивляетъ своимъ богат- 
ствомъ сибиряковъ, хотя теперь мы можемъ положительно 
сознаться, что богатство это далеко уступаеть чудесамъ Ва- 
лиФорши и Австрами. Мы съ своей стороны могли бы при- 
вести нфеколько точныхъ цифръ для сравнемя вынутыхЪ въ 
разныхъ м5етахъ запасовъ золота; но къ сожалфнио недостаетъ 
такихъ же данныхъ для другихъ странъ. 

На лбвой сторонф Енисея расположенъ хребетъ Алатау, 
который на западномъ склон даетъ начало вершинамъ р. Томи 
и притокамъ ея съ правой стороны. Хребетъ этотъ на всемъ 
своемъ протяжении золотоносенъ, и въ особенности ва во- 
сточномъ отклонЪ золотоносность почти не прерывается. На 
западномъ же она хотя и гораздо мене непрерывна, но про- 
должается по всфмъ отрогамъ, идущимъ отъ Алатау по раз- 
нымъ направлемямъ въ западную сторону. Такимъ образомъ, 
золоносныя россыпи разработывались въ самомъ сфверномъ 
отрогВ Алатау, называемомъ Салаирскимъ хребтомъ; также 
по всфмъ горамъ, лежащимъ между вершинами Томи и Те- 
лецкимъ озеромъ; далфе къ западу золото было найдено и 
часйю  разработывалось по ифкоторымъ притокамъ Катуни. 
Но тутъ начинается небольшой перерывъ золотоносности, и 


въ хребтБ Холзунъ, Алтайскаго округа, россыпи уступаютъ 
мфето жильнымъ мЪсторождемямъ серебра. Уступка эта дф- 
лается однакожъ неохотно: серебро въ этихъ м$сторожде- 
шяхъ является золотистымъ, и въ особенности оно богато 
золотомъ въ самыхъ южныхъ сереброевинцовыхъ рудвикахъ, 
Риддерскомъь и Зыряновскомъ, въ которыхъ посредетвомъ тол- 
чения кварца добывается самородное серебристое золото. До- 
вольно замфчательно, что на продолжен лини, идущей отъ 
Зыряновскаго, чрезъ Риддеремй рудникъ, къ золотоноснымъ 
мфстностямъ, лежащимъ на сфверъ отъ Телецкаго озера, раз- 
работываютея опять по лфвую сторону р. Иртыша золотыя 
россыпи, въ Киргизской степи, между Устькаменогорскомъ 
и Сергополемъ, за которыми золотоноеность дэлфе на юго- 
западъ прекращается. 

Между Алтайскими горами и Ураломь незпачительныя ий 
почти выработанныя золотыя россыпи ваходятся къ югу отъ 
г. Петропавловска, въ сфвервой части Киргизской степи, въ 
самомъ сЪфверномъ изъ тьхъ отроговъ, которые составляютъ 
здЪсь окончане Холзуна или вообще Алтайскихъ горъ, и раз- 
двляются между собою обширными, плоскими, степными про- 
странствами. 

Уралъ золотоносенъ почти на всемъ протяжени. Уже 50 
лЪтъ онъ даетъ ежегодно золота оть 300 до 500 пуд. и 
никто не рфшится сказать, чтобы его производительность 
должна была векорЪ уменьшиться. На югБ золотоносноеть пре- 
рывается бассейномъ Васшйскаго моря и появляется отчасти 
на Кавказ. ЭдЪсь можно считать другой конецъ необозри - 
мой линш, которую мы начали описывать съ Новой Зелан- 
ди и Южной Австралии. 

Затьмъ мы можемъ упомянуть о золотоносныхъ пескахъ 
по Дунаю и его притокамъ, въ Венгрш (гдЪ разработываются 
также весьма изв$етныя мФеторожденя золотистаго серебра), 
Трансильвании, Бавнать и пр.; о такихъ же пескахъ въ верх- 
немъ течени Рейна и въ Аликантской провивщи (въ Испа- 
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ни); о золотопосныхъ жилахъ въ ВалисБ и о весьма мало 
извфстныхь мфеторожденяхъ золота ва Цейлонь, на верхнемъ 
течени Нила ива протяжении  западнаго берега Африки. Мы 
кажется перечислили вкратцё веб мфета, гдф съ точностью 
извфетно нахождене въ настоящее время золота. Намъ пе 
надобно, къ счастю, сообщать темныхъ свфденй о томъ, 
откуда Финимяне и римляне добывали золото, потому что 
мы имфемъ въ виду дфлеть геогностическе выводы, оенован- 
ные на хорошо извфетныхъ ‹Фактахъ. 

Мы описали дв$ главныя лини, по которымъ распростра- 
няется золотоноеность на земномъ шарф; если внутренноеть 
Африки сдфлается болЪе доступною для образованныхъ людей, 
то можеть быть по Африк® протянется еще третья такая 
лин!я. Можетъ быть также золотоносность Австрали и Но- 
вой Зеланди найдетъ собЪ продолжете на южномъ поляр- 
номъ материкЪ; а на огромной площади Тихаго океана, гдЪ 
нибудь на разсфянныхъь по ней мелкихъ островахъ, откроется 
связь между описанными вами двумя лишями. Мы не хо- 
тимъ придавать никакой теоретической важности указанному 
нами географическому расположенио золотоносвыхъ мЪетно- 
стей, но намфревы были только изложить его такимъ обра- 
зомъ, чтобы оно легче и рфзче запечатлфлось въ памяти 
читателей. 

Переходя къ геогностическимъ отношенямъ коренныхъ мБ- 
сторожденй золота, должно указать прежде веего на замЪ- 
ченные повсемфстно Факты, что мЪсторожденя эти состоятъ 
изъ кварцевыхъь жилъ и что онф находятея только въ такихъ 
горахъ, которыя произошли отъ поднятя метаморфическихъ 
сланцевъь и осадочныхъ породъ совокупнымъ дЪйстиемъ гра- 
нита и зеленокаменныхь породъ; къ послфднимъ отпосятея 
разные виды дюрита и змфевикъ. Образованме такихъ горъ 
происходило въ разные геологичесте перюды. На УралБ Ц 
во всей Сибири сплошныя породы подняли метаморфическне 
сланцы, пласты силурской и девонской формащшй и горнаго 


известняка; каменноугольная Формащя является тоже взвол- 
нованною у подошвы золотоносныхь горъ въ Сибири и толь- 
ко пермская Формащя на западиой сторон Урала доказы- 
ваетъ своимъ горизонтальнымъ положенемъ, что она обра- 
зовалась уже посл начала происхождения этаго хребта. Въ 
Сибири древность горизонтальныхь нластовъ въ м5етахъ не 
гористыхъ не опредзлена. 

Поднят!е калифорнскихъ золотоносныхъ горъ произошло въ 
гораздо менфе удаленныя геологическя эпохи. Мо распро- 
странившимея недавно извъетиямъ, американсвый геологъ Витней 
нашелъ, что коренныя мфеторожденя золота, серебра и рту- 
ти заключаютея въ юрекихъ и трасовыхъ слояхъ, еодер- 
жащихъ  окаменфлости иногда около самыхъ  золотоносныхъ 
жилъ. Открыте это весьма любопытно по отношенио къ ва- 
хожденио золота, но оно не представляеть для геологовъ ни- 
чего поразительнаго, такъ какъ уже прежде было извЪстно, 
что тамя же сплошныя породы являются между пластами 
столь же новыхъ Формащй въ разныхъ хребтахъ. 

Мы видамъ отсюда, что выступлеше гранита и зеленока- 
менныхъ породъ продолжалось гораздо долфе, въ сравнеши 
съ новфйшими изверженями базальтовъ и лавъ. Мы имфемъ 
притомъ поводъ полагать, что въ одномъ и томъ же хребт$ 
оно продолжалось очевь долго. По обфимъ сторонамъ боль- 
шихЪ хребтовъ, имфющихъ сто и болфе веретъ въ ширину, 
мы видимъ взволнованныя, холмистыя м5етности, въ кото- 
рыхъ однфми и тёми же сплошными породами подняты пла- 
сты совершенно разнородныхъ Формащй, не имфющихъ между 
собою ничего общаго, ветрёчающихея только на одной ето- 
ронф хребта и не встрфчающихся на другой сторонф, гдБ 
формаций этихъ совефмъ недостаетъ въ ряду послЪдовательно 
наслоенныхъ пластовъ. Такъ напр. въ Сибири, въ верхнихъ 
бассейнахъ р5ёкъ Томи и Ангары, лежатъ въ болБе или ме- 
нфе наклоненныхъ положешяхъ плаеты каменноугольной фор- 
мащи, тогда какъ въ среднемъ между ними бассейн верх- 
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няго Енисея холмы состоятъ изъ Формаши красныхъ глини- 
стыхъ сланцевъ и конгломерата, принадлежащихъ къ девонской 
или же кь пермской почв, а каменноугольныхь пластовъ 
совеёмъ не встрБчаетея; напротивъ, по крайней мфрЪ, въ 
басейнь Томи не встр5чается никакихъ пластовъ, которые 
бы могли соотвфтствовать Формащи красныхъ глинистыхъ 
сланцевъ и конгломератовъ и эта Формащя появляется лишь 
нъ самой средней Киргизской степи, на огромвомъ разстоя- 
ни отъ Енисея. МнЪ кажется нельзя сомнфватьея, что всЪ 
упомянутые бассейны были уже раздБлены болфе или менфе 
значительными возвышенями и не имфли между собою ни- 
чего общаго, когда въ однахъ осаждались каменноугольные 
пласты, а въ другихъ пласты красныхъ глинистыхъ сланцевъ 
и конгломератовъ. Й однакожъ та и другая Формащиа были 
потомъ приподняты однфми и тёми же сплошными породами. 
Мы ве можемъ здЪсь сдблать и того предположешя, что 
прежде горы образовались отъ выступлешя гранита, а потомъ 
нынфшн!й видъ ихъ былъ довершенъ изверженемъ зелено- 
каменныхъ массъ; мы видимъ, напротивъ, что самые новые 
и наименфе взволнованные пласты бываютъ подняты безъ раз- 
лич1я гранитомъ и зелеными камнями. (© древности формация 
красныхъ глинистыхъ сланцевъ и конгломератовъ не можетъ 
еще быть сдфлано точное заключеше, потому что окамен$- 
лостей въ ней не найдено и отношеме ее къ другимъ Ффор- 
мащямъ, особенно же каменноугольной, не опредзлено. 

Считая такнмъ образомъ весьма вфроятнымъ, что выступ- 
леше обфихъ сплошныхъ породъ продолжалось долго и сл$- 
довательно нфеколько разъ повторялось въ одномъ и томъ же 
хребтв, мы обратимъ теперь ввимаше читателей на геоло- 
гическя отношеня между ними. 

Если бы мы хотфли представить общую картину распо- 
ложешя въ горахъ сплошвыхъ породъ, не входя во всЪ под- 
робности, то могли бы сказать, что горы состоятъ: 1) изъ 
напластованй слоиетыхъ породъ, поднятыхъ снизу одною изъ 
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породъ солошпыхъ, на которой пласты лежатъ въ болфе или 
менфе наклонномъ положени; сплошная порода въ этомъ 
случа$ можетъ быть видна или не видна въ нижнихъ ча- 
стяхъ; 2) изъ сильно изогнутыхъ и круто накловенныхъ сло- 
истыхъ породъ, обращенныхь по большой части въ мета- 
морфическе сланцы, между коими съ труломъ выступали по- 
роды сплошныя, появляюнияся ва вершинахъ или на скло- 
нахъ горъ и образующия преимущественно необширные вы- 
ходы. Граниту въ этомъ случа свойственно мелвозерни- 
стое и порфировидное сложеше; зеленымъ же камнямъ свой- 
ственно раздфлять метаморфическе сланцы по спаямъ и вы- 
ступать въ этихъ спаяхъ; 3} изъ чистыхъ, несопровождае- 
мыхЪ никакими другями породами сплошныхъь толщъ. дто 
поелфднее расположене особенно часто принадлежить грани- 
ту: при общемъ поднятм всей площади слоистыхъ породъ, 
занятой въ настоящее время горами, массы слоистыхь пла- 
стовъ не достало для закрытия взволнованной поверхности, и 
образовались большия продольныя трещины, въ которыхъ вы- 
ступилъ гранитъ, образуюший угловатые утесы весьма рЪз- 
кихъ очертанй и Часто раздфливцийся на плиты. Эти гра- 
нитвыя горы бываютъ часто очень высоки и раздфляютъ хреб- 
ты ва участка болфе развобразнаго состава и болфе доступ- 
ные для профзда и для населеня. Таюмя трещины происходи- 
ли иногда и у подошвы хребтовъ, т. е. слойстыя породы, 
оторванныя отъ своихъ слабо взволнованныхъ частей, ото- 
двинуты далфе во внутренность хребта, и очень большия пло- 
пцади у подошвы наполюились гранитомъ, не образующимъ 
утесовъ и имфющимъ почти горизонтальную или холмистую 
поверхность. Плутоническамъ порфирамъ и зеленымъ кам- 
нямъ менфе свойственно наполнять тамя трещилы. Ови если 
и образуютъ горы безъ участя другихъ породъ, то горы 
эти составляютъ второстепенныя отрасли, не обрисовывающя 
главнаго остова хребтовъ, а наполняющия промежутки между 
главными, самыми высокими отрогами. Горы, состояция изъ 
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однихъ только порФировъ или однихъ зеленыхъ камней, не- 
замфтно переходятъ потомъ въ тамя горы, гдз еплошныя и 
слоистыя породы появляются вм$ст$. 

Опредфлене относительной древности выступлетя различ- 
ныхЪъ сплошныхь породъ сопряжено съ такими затрудненями, 
что мы вправ$ считать этотъ вопросъ совершенно неразъяснен- 
нымъ. По крайней м5рБ не можетъ подлежать никакому сом- 
нфншю, что въ разныхъ гррахъ, гдф подняты осадочныя по- 
роды весьма неодинаковой древности, точно также какъ и 
при весьма долгомъ образовати однихъ и тБхЪ же хребтовъ, 
продолжавшемся въ теченми двухъ и трехъ геогностическихъ 
перодовъ, всей совокупности сплошныхъ породъ были свой- 
ственны свои особенные пертоды, такъ что напр. въ одн$хъ 
горахъ граниты выступали несравненно позже, нежели зеле- 
ные камни въ другихъ, и наоборотъ. 

Плутоначесте порфиры и зелевые камни чаще всего явля- 
ются порознь въ разныхъ частяхъ горъ, а если гдЪ повазы- 
ваютея вмфетф, то порфирамъ свойственно образовать жилы 
только въ слойстыхъ породахъ, тогда какъ зеленые камни 
образуютъ жилы не только въ породахъ слоистыхъ, во ивъ 
порфирахъ. Называя порфиры плутоническими, я хочу отли- 
чить тоть видъ ихъ, который здфеь разумёю, отъ друтаго, 
весьма обыкновеннаго вида порФировъ метаморфическаго про- 
исхождешя. Поелёдвй видъ представляетъ осадочную породу, 
въ которой въ сосфдетв$ съ плутоническими толщами и оео- 
бенно часто въ сосфдетв$ съ гранитамн появляются кристалы 
кларца и разныхъ видовъ полеваго шиата и роговой обмаяки. 
Метаморфическе порфиры, между коими особенно часты гли- 
нистые и роговиковые, хотя и известняки въ сосфдетвЪ съ 
гранитами очень часто принимаютъ кристалы полеваго шпа- 
та, весьма обыкновениы въ золотопосныхЪ горахъ, но не им$- 
ютъ большаго развитя. Илутопичесяе порФфиры мы тоже 
ролжны отнести къ двумъ подраздълешямъ: одно изъ вихъ 
есть гранитъ, подвергиийея сильшому давлешю и быстрому 
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охлаждению при выступлеши тонкими толщами или жилами 
между другими породами; другое — самостоятельный порфиръ, 
образуюций сплошиыя плутоничестя толщи, изъ коихъ иногда 
исключительно состоять небольшая горныя отрасли. Шлуто- 
ническе порфиры отличаютея преимущественно свфтлыми цвЪ- 
тами, сфрыми, желтыми или красными, и состоять изъ по- 
левошпатовой и кремниетой массы, содержащей вроешие кри- 
сталы упомянутыхъ выше мивераловъ. Мы не будемъ раз- 
сматривать въ подробности степень самостоятельности и от- 
ношеня къ гранату порфФировъ, названныхъ нами самостоя- 
тельными: они р$дко ветрфчаются въ золотопозныхъ хреб- 
тахъ ий завимаютъ особыя части тЪхъ же или находящихея 
съ ними въ связи хребтовъ, гдф рудоноеность существенно 
отличается болфе или менфе совершенпымъ отсутстемъ зо- 
лота и гдф зеленые камни появляются жилами или неболь- 
шими толщами. Въ тонкихъ жилахъ зеленый камень прини- 
маетъ видъ сплошнаго, совершенно одноцвФтнаго, темнозеле- 
наго или чернаго траппа; въ болфе же мощныхъ толщахъ 
онъ представляетъ переходъ отъ авгитоваго порфира и мел- 
козернистаго д'абаза къ обыкновенному зеленому камню. Меж- 
ду этими толщами и транповыми жилами нерфдко суще- 
ствуетъ непосредственная связь. 

Несамостоятельные плутопичесяе порфиры или измфненвые 
граниты, часто не заключающие отдфльныхъ кристаловъ, весь- 
ма обыкновенны въ тёхъ горахъ, гдф граниты выступали изъ 
подъ весьма мощныхъь слоистыхъ толщъ. Они часто ветрЪ- 
чаютея и въ горахъ золотоносныхъ. 

Отношения зеленыхъ камней къ грапитамъ не представля - 
ютея въ однихъ и тхъ же хребтахъ съ такою явственностью 
и однообраземъ, чтобы мы могли считать ихъ положительно 
позднфЙйшаго образования въ отношени къ гранитамъ. Жилы 
зеленаго камня и находящагося съ нимъ въ связи траппа въ 
гравитахъ составляютъ р?$дкое явлеше въ золотоносныхъ го- 
рахъ. 
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Гг. Меглицый и Аптиповъ, на страницахъ 293 и 997 сно- 
его сочинешя о южвомъ Урал, говорятъ о жилахъ дюрита 
въ гранит. Г. Карпинскй, въ своемъ сочинени о золото- 
носвыхъ розсыпяхъ, упомиваеть о жилахъ зеленаго камня въ 
гранитф, близь р. Кундустуюла въ хребтв Алатау "). Па- 
противъ. я находилъ въ томъ же хребтБ рЪфчные валуны, 
состояние изъ зеленаго камня съ прожилками гранита; сверхъ 
того на восточномъ ковц гранитнаго хребта Улутау, въ 
Киргизской степи, я находилъ въ зеленомъ камнБ тоные 
прожилки гранита, сохранившаго веб свои характеристичес-— 
ке признаки. Очень часто въ промежуткв между гранитны- 
ми и зеленокаменными горами замфчаются переходы изъ гра- 
нита и зеленаго камня въ сепитъ; по цвЕту полевошпато- 
вой прамфей въ с1енитф и по положенио его можно судить 
о томъ, болфе ли онъ близокъ по происхождемю къ гра- 
ниту, или же къ зеленому камню; въ послфднемъ случаЪ 
ннфть полевошпатовой примеси бфлый, въ первомъ же жел- 
тый или красный, и между двумя отлимями цвфтовъ нтЪ 
постепенныхъ переходовъ. Въ Саянекомъ хребтЪ, въ Мину- 
синскомъ округб, по внадающему въ р. Сисимъ ключу, на 
которомъ расположенъ Предтеченскй золотой пршскъ гг. Ще- 
голевыхъ, распространены только гранитъ и зеленый камень 
и, ча прикосновеши этихъ породъ, гранатъ заключаеть въ 
себ не только роговую обманку, но и два явственно разли- 
чающщеся вида полеваго шпата: бБлый (альбитъ) и красный. 
Точно такое же явлеше описываетъ генералъ-маюръ Гофманъ 
#Ъ статьб «о золотыхъ нромыслахъ Восточной Сибири» “”). 
Но еще любопытифе другое замфченное имъ явлеве ^^^): на 
берегахъ Байкала, вблизи отъ истока Ангары, онЪ видфлъ 
гнейсъ, просфченный жилою тонкозернистаго зеленаго камня; 


*) Горн. Журн. 1840 г. №1 стр. 35. 
”*) Горн. Журн. 1844 г. №11 стр. 272. 
*”*) Тамъ же стр. 219. 
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на границ обфихъ породъ являются обломки ихъ. Но зам8- 
чательно, что богатый слюдою гнейсъ образуеть такъ ска- 
зать цементъ, въ которомъ заключены обломки зеленаго кам- 
ня, а какъ этоть послёдый есть порода, прорфзывающая 
гнейсъ, то должно бы быть на оборотъ, еели гнейеъ былъ 
уже отвердфвшею породою. Произошелъь ли гнейсъ оть осо- 
бенныхъ обстоятельствъ охлаждения гранита, либо сленита, или 
поередетвомъ сильнаго метаморфФическаго дфЙствея этихъ же 
породъ на слоистыя, во веякомъ случаБ онъ быль въ раз- 
мягчениомъ состояши въ одно время съ гранитомъ и @еня- 
томъ. Мы ограничимся пока однимЪ этимъ замфчатемъ и, 
не приступая еще къ теоретическому объяененю зам$чен- 
ныхъ между гранитомъ и зелеными камнями отвошенй, пе- 
рейдемъ къ описашю рудоноености горъ, проиешедшахъ оть 
выступления этихъ породъ на земную поверхность. 

Таня горы всегда почти заключаютъ большое количе-- 
ство кварцевыхъ жилъ, которыя довольно р$дко проходятъ 
въ сплошныхъ породахъ, но чрезвычайно часто заключаются 
въ поднятыхъ и измфненныхъ ими нластахъ метаморфиче- 
скахъ и осадочныхь породъ. Конечно не всегда можно 
съ точностью различить отъ дфйствя какой сплошной по- 
роды произошли жилы, если породы эти вм$етБ встрё- 
чаются въ горахъ; но часто он являютея порознь между 
осадочными пластами или даже однз составляютъ горы ва 
бол$е или менфе значительныхь пространетвахъ; въ такихъ 
то именно случаяхь удается дфлать завлюченя о характер 
кварцевыхь жилъ, проиешедиихъ отъ гранитныхъ, порФиро- 
выхЪ и зеленокаменныхъ извержен. Какимъ-бы породамъ 
кварцевыя жилы не были обязаны своимъ происхождешемъ, 
очень Часто онф бываютъ совершенно пусты, и м$етности, 
изобилующия ими, отличаются соворшенною безрудностью или 
такою оруденфлостью, которая скудно разе$яна въ огромвой 
масс кварца и окружающей его породы и не можетъ дать 
повода къ разработкамъ, не только въ коренной масеф по- 
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роды, но и въ скоплеши обломковъ и другихъ продуктовъ 
измельченя, т, ©. въ россыпяхъ, лежащихъ по еклонамъ и 
у подножая горъ. 

Если гранитъ одинъ составляетъ цфлые горные отроги, какъ 
это часто можно ветрфтить во всфхъ хребтахъ, то проходя- 
ния въ немъ кварцевыя жилы заключаютъ въ себЪ различные 
отличительные минералы: оловянный камень, волчецъ, бе- 
риллъ, желфзный блескъ, шерлъ, изрфлка свинцовый блеекъ 
и пр. и пр. Эти жилы, сколько мнф извЪстно, не предста- 
вляютЪъ примфровъ настоящей оруденфлости. Въ золотоное-- 
ныхъ горахъ т$ отроги, которые состоятъ изъ одного гра- 
нита, не заключаютъ ни золотоносныхъ жилъ, ни россыпей; 
къ этому золотопромышленники уже очень привыкли. 

Горы, заключаюния, кром$ слоиетыхъ породъ, только гра- 
нить И гнейсъ, очень часто содержатъ м$5сторождемя серебра, 
свипца и мфди и пр.; но м5сторожденая золота находятея въ 
нихъ очень рФдко. Въ опровержеше этаго мн могутъ ука- 
зать на богатыя золотомъ мЪетности Енисейскаго округа, гд® 
находятся незолотоносные отроги, состоящие изъ одного только 
грапита: ‘ве же золотоноеныя . россыпи заключаютея въ го- 
рахъ, состоящих только изъ елоистыхъ поролъ, просзчен- 
ныхЪ большимъ количествомъ кварцевнхъ жилъ. Конечно 
можно подумать, что породы эти подняты однимъ только 
гранитомъ; однакожъ гранитъ выступаетъ изъ подъ слойстыхъ 
породъ весьма р$фдко и въ вфкоторыхъ м$Фетахъ ветр$чаются 
также выходы зеленаго камня и сенита, а по богатой золо- 
томъ р. Мурожпой зеленый камень выступаеть въ большомъ 
количеетв$; слфдовательно нельзя отвергать учаетте здесь зеле- 
нокаменныхЪ породъ въ образован горъ, и еели появлеше ихъ 
такъ р®дко, то это зависитъ отъ большой мощности слои- 
сетыхъ породъ, которая препятствовала выходу на земную 
поверхность" какъ гранита, ‘такъ и зеленаго камня. Одна- 
кожъ. примфры Енисейскаго округа и западнаго отклона 
Сера-Невады, въ Калифорнш, гдё по словамъ барона Рихт- 
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гоФфена распространевы преимущественно гравитъ и слоиетыя 
породы, не допускаютъ приписать золотоносность появлению 
однихЪ зеленыхъ камней, какъ это дфлали до сихъ поръ вев 
изслфдователи золотоноспыхъ горъ. 

Горы, состояния вмЪстБ изъ гранита, зелевыхъ камней, 
метаморфическихъ и осадочныхъ породъ, суть настояния зо- 
лотоноспыя горы, которыя однакожъ весьма часто содержатъ и 
мфсторождешя другихъ металовъ. ЗамЪфчательно однакожъ, 
что золотоносныя жилы и мфеторождешя другихъ металовъ 
весьма р$фдко ветр$фчаются въ одвфхъ и т5хъ же горахъ, и 
по мёрЪ того, какъ въ горахъ, въ извфстномъ направлеши, 
усиливается нахождеше менфе дорогихъ металовъ °), золото- 
носпость въ нихъ уменьшается. 

ПримЪфры въ подтверждене сдфланныхъ передъ симъ вы- 
водовъ можно видфть во вефхъ горахъ, гдф находятея золо- 
тоносныя жилы и россыпи, также какъ мфеторожденя сереб- 
ра, свинца, цинка и пр. Мы приведемъ нЪФеколько примф- 
ровъ. 

Извфстно, что въ Калифорнии золотоносныя жилы и россыпи 
распространены наиболЪфе на западномъ склонф хребта Серра- 
Невада, расположеннаго между Скалистыми горами ( Кордильера- 
ми} и Тихимъ океаномъ; у подошвы того же склона Серра-Нева- 
да расположены холмы, состояшще изъ метаморфическаго слан- 
ца съ большимъ содержашемъ хлорита и лучистой роговой 
обманки; въ нихъ разработываются очень богатыя м$дныя ру- 
ды (Копперополиеъ), но ни серебра, ни золота не заклю- 
чается. На восточномъ склонф Серра-Невады, въ штат Не- 
вада, гдБ распространены тф же породы, какъ и на западномъ 
склонф, т. е. гранитъ, зеленые камни и слоистыя породы, 


”) Отсюда, кажется, сл$дуетъ исключить м5фсторожденя м$ди, которыя 
встр5чаются въ весьма близкихъ разстояняхъ отъ золотоносныхъ жилъ я 
россыпей въ Богословскомъ округБ на Урал и въ западномъ отклон8 
Серра-Невады. 
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пахолятея знаменитые серебряные рудники, имепио свита жилъ 
Камстокъ, въ округ Вашё, и серебряныя м$еторождения ок- 
руга Эсмеральда. Рудники эти въ верхних свойихъ частях 
содержали мпого золота, но по мёр$ углублешя примЪеь эта- 
го метала къ серебру уменьшается; такъ какъ рудвики эти 
разработываются еще недавно и мало углублены, то до сихъ 
поръ добываемое въ нихъ серебро содлержить до 30- золота. 
Къ востоку отъ Ваш®, на возвышенной площади между Слерра- 
Невада и Скалистыми горами, въ округ Веезе-глег, разра- 
ботываютея серебряныя руды въ горахъ, состоящихъ изъ 
осадочныхЪ породъ, поднятыхъ и прорфзанныхъ одвамъ толь- 
ко гранитомъ; руды эти уже вовсе не солержатъ золота. Зна- 
менитые мексиканске серебряные рудники, разработываемые 
тоже въ слоистыхъ породахъ, поднятыхъ зелеными камнями 
и гранитомъ, почти не содержатъ золота. 

Мы сказали, что въ Нерчинскомъ округб, гдф находятся очень 
богатыя золотыя россыпи, золотовосноеть прерывается въ тёхъ 
мфетахъ, гдф расположены серебряные рудники. Рудники эти ле- 
жать въ горахъ, состоящихъ изъ известняка и другихъ слои- 
етыхъ породъ, поднятыхъ и измфневныхъ гранитомъ; они заклю- 
чаютъ самое незначительное количество золота. Алтайеюме сере- 
бряные рудники лежатъ тоже въ м5етахъ, гдф прерывается 
золотоноеность; они заключены въ горахъ, гдф слоистыя по- 
роды подняты порфиромъ и гранитомъ; они ве$ содержатъ 
пебольния количества золота, но самые богатые золотомъ т$ 
рудники, въ которыхъ вмфеть еъ другими породами появ- 
ляютея жилы и толщи зеленаго камня. Изъ европейскихъ 
серебряныхъ рудниковъ золотоносены только венгерсве; въ 
пихЪ очень распространены зелевые кампи, и блиажайше при- 
токи Дуная содержать убоге золотоносные пески. 

Золотосодержания кварцевыя жилы отличаются простотою 
своего состава. УЖильную породу въ нихъ составляетъ всегиа 
только одинъ кварцъ; большею частно онъ кажется совер- 
шепно пустымъ, неоруденфлымъ, и содержаше золота обна- 
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руживастея въ пемъ только посл$ толчешя и промывки. Вм$- 
стф съ самороднымъь золотомъ, которое всегда болфе или 
мене серебристо, въ кварцевыхь жилахъ и пересфкаемыхъ 
ими породахъ заключается весьма небольшое число минера- 
ловъ, именно колчеданы с®рный, мфдный и мышьяковый, ма- 
гнитвый и бурый желфзняки и очень рфдко свинцовый блескъ. 
Колчеданы очень часто бываютъ золотисты; въ Калифорнии 
полагаютъ даже, что встрфчаемые въ золотоносныхъ м$етно- 
стяхъ колчеданы всегда золотисты и извлекаютъ изъ вихъ з0- 
лото посредетвомъ амальгамащи, къ которой нын$ стараются 
присоединить предварительное обжигаше. Мы знаемъ также, 
что въ Йпонш изъ золотистыхъ мфдвыхъ колчедановъ вы- 
плавляется мфдь, которая, по крайней мЪфр$ въ прежнее вре- 
мя, обработывалась въ Голландекихъ колошяхъ для извлече- 
ния изъ нея золота; неизвфетно, продолжаетея-ли теперь это 
производство: о пемъ уже давно ве появлялось въ печати 
извЪетй. 

Въ золотоносныхъь россыпяхъ ветр5чаются еще, вмфетБ съ 
золотомъ: алмазы-—въ Бразийи, на Борнео и отчасти на 
Урал$; платина и осмйетый иридй—въ южной Америк, на 
Ураль, въ Калифорши и пр.; киноварь—въ Калифорнии, 
ва УралБ и пр. Объ алмазахъ извЪстно, что они заключа- 
лись первоначально въ итаколумитв (пород® метаморфической); 
платина была найдена въ зеленокаменныхъь породахъ Нижне- 
тагильскихъ заводовъ; коренныя м$сторождешя киновари и 
ртути найдевы въ Калифорискомъ береговомъ хребтф. 

Довольно любопытны отношения золота къ окисленнымъ 
желфзнымъ рудамъ. Мы сказали, что въ кварцевыхъ жилахъ 
ветрфчаются вм$етБ съ золотомъ бурые желфзняки; зеленые 
камни и, по сосфдетву съ жилами, сланцы и известняки со- 
держатъ много магнитнаго желфзняка. Конечно бурые жел$з- 
пяки, происходяние чрезъ постепенное разложене золотис- 
тыхъ сфрныхъ колчедановъ, представляюцие съ ними посте- 
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ныхъ кристалахъ, доляшы солеряать золото. Однакожуъ во 
мпогихЪ отдфльныхъ м$еторождешяхъ магвитнаго и бурыхъ 
желфзпяковъ, которыхъ такъ много въ разныхъ золотоносныхъ 
мфетностяхт, и между прочимъ по всему Уралу, никогда пе 
было находимо содержане золота. КромЪ того, разъфденный 
охристый кварцъ, еодержаний обыкновенно руды полезвыхъ 
металовъ, не составляетъ благопраятваго признака для золо- 
тоносныхъ м\фетъ. Въ этихъ послфднихъ ветрфчаются правда 
жилы разъфденнаго кварца, но болфе вфрнымъ указателемъ 
служитъ кварцъ плотный, не оруденфлый ничфмъ, кромЪ зо- 
лота и небольшаго количества упомянутыхъ  металическихъ 
минераловъ. 

Съ углублешемъ по жиламъ, содержаше сэмороднаго з0- 
лота въ кварцф умепьшаетея, а количество колчедановъ уве- 
личиваетея, Пварцу этому свойственны очень чаето еще нт- 
которыя особенности. Онъ болфе или менфе жиренъ ва ощупь 
и желтоватъ, т. е. окрашенъ роввымъ цв$томъ желтой охры; 
нерфдко онъ имфетъ также оттфики синевато-сфраго цвфта 
или даже бываетъ черенъ какъ лидШею! камевь. Въ этихъ 
случаяхъ иногда можно въ немъ видфть части роговообман- 
ковыхъ минераловъ, отъ которыхъ сфрый цвфтъ раепростра- 
няется во вс стороны, понемногу ослабЪвал. 

Самыя богатыя золотомъ коревныя мЪеторождешя  нахо- 
дятея въ Австралш; четверть добываемаго тамъ золота, т.е. 
среднимъ числомъ около 1250 пуд. ежегодно, добывается 
тамъ въ кварцовыхъ м5сторождешяхъ. Въ Калифорти тоже 
найдено мпого коренныхъ м$сторожден, которыя при пер- 
воначальной разработкЪ оказывались богатыми, но еъ углуб- 
лешемъ работь содержаюе золота понижалось и работы остав- 
лялиеь, хотя добыча золота изъ жилъ продолжается и те- 
перь въ менфе значительныхъ размфрахъ; въ послфднее время 
изъ жиль добывалось тамъ менфе четверти всего золота. Пе- 
давно начата узифшиая разработка коревныхъ м$5сторожденй 
въ близкомъ отъ Калафорни, вовомъ штатв Мдаго, въ Бра- 
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танекой Колумбш, въ Новой Шотландия и въ Валлисф, въ 
Англии. Въ Росси золото побывалось изъ жилъ только въ 
Березовскихъ рудникахъ, около Екатеринбурга, и хотя вай- 
дено было въ кварцовыхъ валунахъ Енисейскаго округа, но 
содержаше ихъ было не велико и разработки не предпринй- 
малось. 

Золото зак тючается не только въ кварцё, но и въ поро- 
дахъ, пересфкаемыхъ кварцовыми жилами. Это было доказа- 
но неоднократно поередетвомъ толчешя и промывки известня- 
ковъ, сланцевъ, змфевиковъ и зеленыхъ камней, окружающих 
россыпи и коренныя мъфеторождения; почти везд$ он$ф заклю- 
чаютъ колчеданы и бурый желЪФзвякъ съ содержашемь золота, 
и очень чаето, въ сосфлетв$ съ богатыми мфеторожденями, 
въ нихъ открываютъ золото. Сверхъ того, при разработкЪ 
россыпей перфдко замбчаютъ, что при содержании весьма ма- 
лаго количества кварца онф бываютъ очень богаты золотомъ 
и, напротивъ, очень бФдны имъ, пра неимовфрномъ еодер- 
жани гзлекъ кварца и бураго жел6зняка. МнЪ случалось ви- 
дфть, что содержаве золота въ россыпи внезапно увелачи- 
валось, когда въ почв ея являлись нетолстыя жилы зелена- 
го камня въ известняк; явлеше это пельзя было приписать 
тому, что зеленокаменныя жилы высовывалиеь надъ известня- 
комъ и въ сторону вершины россыпи представляла порогъ, 
за которымъ скоплялось золото при образован россыпи. На- 
противъ, росеыши былая богаты золотомъ съ обфихъ еторонъ 
жилы, и при томъ на такое разстояне, на которомъ вляше 
углублешй не могло уже дЪйствовать. Лено было, что мЪет- 
вое богатство россыпей зависфло здфеь отъ выхода жилъ, 

Г. Лоръ, при описани Калифорюи, ссылается на дока- 
занное содержаше золота въ горныхъ породахъ и даже ука- 
зываеть на возможность обработки ихъ толчемемъ и про- 
мывкой. Очень вфроятно, что небольния части породъ ила 
гнЪзда дЪИствительно можно обработывать такимъ образомъ, 
и можеть быть ихЪ и находить въ горахъ не будетъь очець 
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трудно, потому что онф расположены въ бокахъ золотонов- 
ныхЪ Жиль; но овБ гораздо менфе кварцевыхъ жилъь сп0- 
собны въ продолжительной и выгодной разработкф, потому 
что содержатъ золота въ сложности гораздо менфе. 

Толщи зеленаго камня или змфевика чаще гранита заклю- 
чаютъ жилы золотистаго кварца, какъ это, по крайней мЪрф, 
можно видфть по россыпямъ, залегающимъ на зеленокаменной 
почв$; онБ очень часто, кромф валуновъ зеленаго камня, со- 
держатъ валуны и глыбы жильваго кварца и бываютъ богаты 
золотомъ. Прежде думали, что собственно зеленые камни 
представляютъ золотоносную породу; это говорили очень ча- 
сто при описати Уральскихъ россыпей; особенно въ Бого- 
словскомъ округБ въ золотоносвыхъ горахъ зеленый камень 
очень распространенъ, а гранитъ появляется рЪдко. Но въ 
настоящее время, послё открытия россыпей и въ такихъ м$- 
стахъ, гдЬ гранитъ развитъ преимущественно, нельзя уже 
держаться такого мнфия, и мы повторимъ еще разъ, что са- 
мыя богатыя золотомъ горы т$, въ коихъ елоистыя породы 
подняты вмфотБ зеленымъ камнемъ и гранитомъ. 

Въ моемъ описанш Минусанскихъь и другахъ золотыхт 
промыеловъ, говоря о значена употребляемаго въ Сибири 
термина, что золотоносныя горы состоятъ изъ породъ млз- 
кить или, собственно, жирныхь на ощупь и легко дающихъ 
черту, я вывелъ изъ явлешй, замфченныхъ близь самыхъ 
богатыхъ россыпей по р$камъ Кувдустуюлу и Ижанжулу, 
что вблизи м5еторожденй золота, происхождете горъ и ме- 
таморфизмъ породъ сопровождались отдфлемемьъ раствора 
кремпезема, который проникаль въ породы, вЪфроятно, та- 
кимъ же образомъ, какъ напитываегь дерево при его ока- 
менфни. Это замфчанше подтвердилось наблюдениями г. Лора 
до такой степени, что уже въ вфрноети его не остается ни 
мальишихь сомнфнй. Въ штать Невада, округв Вашё, опъ 
видфлъ минеральный источникъ Стимботъ, тдф граниты, раз- 
сфченные базальтовыми извержемями, имфютъ трещины, на- 


полненныя кипящей водой. Въ прикосновеши съ водой ‘гра- 
вить утратилъ свой полевой шпатт и слюду и превратился 
въ кремнистую, скважистую накипь, безъ связи. Воды, вы- 
текаюпия изъ трещинъ, очень щелочны; онЪ осаждаютъ въ 
трещинахъ и ва ихъ наружныхъ окраинахъ кремнеземъ, 
окись желЪфза и сфру. НФкоторыя изъ этихъ трещинъ безъ 
воды; въ немногихъ только пунктахъ онф отдбляютъ водя- 
ной паръ, въ другихъ же м$фетахъ он холодны и заполнены 
кремнистыми осадками, обратившимиея въ кварцъ. Этотъь 
кварцъ металоносенъ; кромф желфзной окиси, въ немъ нахо- 
дятея въ очень маломъ количеств? сБрный и мБаНЫыЙ колче- 
даны и металическое золото. 

Теперь мы можемъ изложить т проедположеня, которыми 
можеть быть объяснена большая часть описанныхъ выше яв- 
лен!й. Прежде всего, зеленый камень, какъ порода, въ `00= 
щемъ составЪ содержащая, кромБ кремнезема и’ основныхъ 
земель, много желфзной закиси, отличается отъ порфировъ 
и гранитовь большиму, отноейтельнымъ в$сомъь и большею 
легкоплавкоетьо; но въ этихъ свойствахъ онъ уступаеть ба- 
зальтамъ и лавамъ. Уже потому, что онъ нигдЪ не занимаетъ 
обнирныхъ м5етностей, на краяхъ койхъ наслоены болфе или 
мене горизонтально осадочные пласты, вакъ это свойственно 
граниту, должно думать, что онъ выстуииль изъ большей 
глубины въ сравнени съ гранитами; сильнымъ подтвержде- 
немъ этому мнфнио служатъ его больший относительный 
въеъ и болыная жидкость при расолавлени. По такимъ же 
относительнымъ свойствамъ зеленыхъ камней и самостоятель- 
ныхЪ порфировъ, по большей древности этихъ послфднихъ 
и по большему сходетву ихъ въ соетав$ еъ гранитами, долж- 
но заключать, что зеленые камни выступали изъ большей 
глубаны въ сравнеши съ порфирами, и отсюда мы можемъ 
уже вывесть довольно основательное заключеше, что ва этой 
болфе значительной глубин5 они заимствовали неераввенно 
болЪе золота, противъ нолевошпатовыхъ породъ. Мы ве ду- 


млемъ здфсь намекать на концентрическое строеме земнаго 
шара изъ слоевъ, которые по мфрф праближешя къ центру 
дфлаютея относительно тяжеле; Факты доказываютъ даже, 
что разные металы были смфшаны въ тБхъ глубинахъ, от- 
Куда выступали зеленые камви, и что составъ этихъ смф- 
шенй измфнялся въ развыхъ мЪетахъ; этимъ можно объ- 
яснить, что зеленые камви содержать всямя руды и быва- 
ютъ даже вовсе безрудны. Мы полагаемъ однакожъ, что въ 
тЬхъЪ частяхъ земной внутренности, откуда извергалиеь плу- 
тоничеемя породы, составныя части хотя смфшавы между 
собою, но все таки располагаются по относительной тяжести 
яъ ТОЙ степени, какъ позволяютъ имъ раздфлиться вву- 
тревшя химическтя движешя и киофне при изверженяхъ. 

Если съ той глубивы, откуда извергались зеленые камни, 
могло быть ими унесено золото, тБмъ болфе оно должно было 
находиться на той глубинб, откуда поднимались базальты и лавы. 
Мы видимъ однакожъ, что ни древе, ни новые вулканы 
никогда не заключають наякакихъ мБеторожденй золота. Мы 
увидимъ ниже, что новфйния извержешя, покрываюция рос- 
сыпи въ Калифорни и Австралии, нисколько не увеличили за- 
пасовъ золота, и если описанные г. Лоромъ кремвистые осал- 
ки содержали золото, то оно могло быть заимствовано и изъ 
болфе древнихъ породъ и только перенесено оттуда въ новыя 
кварповыя жилы. Мы можемъ это объяснить по сравненю 
свойствъ древвихъ и новфЙшихъ изверженныхъ породъ съ 
свойствами различныхъ металическихъ шлаковъ. 

Базальты и особенно лавы въ состав$ своемъ содержатъ ме- 
нЪе кремнезема и болфе оснований и особенно желбзной закиси, 
въ сравнеши съ зеленокамепными породами, и потому первые 
могли быть сплавлены одинакимъ жаромъ гораздо совершен- 
нфе и могли образовать болфе одпородный и чистый шлакъ. 
При плавкБ золотистыхъ серебряныхъ рудъ мы замфчаемъ 
тоже самое: когда расплавлене шлака совершенно, то опъ 
удивляетъ полнымъ отеутстмемъ благородныхъ металовъ, и 
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въ главныхт. продуктахъ плавка, внизу печей, собирается ихъ 
столько, что предварительная, даже тщательная проба рудъ 
нерфлко показывала меньшее противъ этаго количества 06б- 
щее содержаше. Напротивъ, когда шлакъ очевь землистъ и 
особенно кремнеземистъ, то онъ запутываетъ въ себБ много 
роштейновъ, мЪди и свинца, а также зернышекъ и кусочковъ 
нерасплавленпыхъ рудъ, и содержане въ немъ благородвыхъ 
металовъ необыкновенно возрастаетъь по м$рЪ несовершенства 
его расплавленя. Отъ этаго же могло зависфть отсутетые 
ошутительной золотовосности при изверженяхъ базальтовъ и 
лазъ, тогда какъ извержеше зеленыхъ камней было главной 
причиной происхожденя въ горахъ м$феторождевйЙ золота. 
Но нельзя не замфтить между расплавленмемъ базальтовъ и 
лавъ съ одной стороны, и зеленыхъ камней съ другой еще 
одно очень важное различие. Первые очевидно подвергались пре- 
имущественно сухому плавленю, вторые же вмЪстБ плавлению и 
растворенио въ водф, не обратившейся въ пары но причин$ 
дфйствовавшаго на нее во внутренности земли высокаго дав- 
лешя и содержавшей щелочи или кислоты, заимствован- 
ныя изъ находившихся въ прикосновеши съ нею породъ. 
О состоями расплавленныхъ лавъ нечего и говорить: оно 
очень хорошо изв$етно и ничфмъ не отличается отъ состоя- 
ня жидкорасплавленныхъ шлаковъ. Базальты, по виду ий не- 
рфдко по положешю въ другихъ породахъ, сходны съ лава- 
ми; но они плотифе и менфе содержать пузырей; причины 
жидкаго состояшя ихъ при извержени были уже вЪфроятно 
нфеколько сложнфе, и переворотъ, произведенный изверже- 
немъ въ средф окружающихъ породъ, былъ значительн$е. 
Одвакожъ однородность состава, мелкость зеренъ и относи- 
тельная р$дкость ясной кристализащи доказываютъ, что они 
были расплавлены очевь хорошо. Н$что подобное базальтамъ 
предетавляютъ и т траппы (какъ называютъ ихъ въ руд- 
никахЪ), которые находятся въ явной евязи съ зелевыми кам- 
нями п, отдфляясь отъ вихъ, являются жилами въ порфи- 
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рахъ, гранитахъ и въ измфненныхЪ этими послфдними поро- 
дами осадочныхъ пластахъ. Эти траппы болфе всего доказы- 
ваютъ, что зеленокаменныя породы были’ тоже подвержены 
сухому огненному плавленио высокимъ жаромъ; совершеветво 
этаго плавления и жидкость трапповъ были причиной того, что 
они наполнили узмя щели въ упомянутыхъ породахъ. Напро- 
тивъ, расплавлеме зеленыхъ камней ближе подходило къ 
тому жидкому состоянию, въ которомъ находились граниты и 
порФиры и которое представляло совокупность растворения и 
раеплавлешя при болфе или менфе высокой температур. Бо- 
лфе легкоплавмя части были въ этихъ жидкахъ массахъ рас- 
плавлены; трудноплавкя же, находивиляся по меньшему отно- 
сительному вфеу сверху, были растворены. 

Я не имфю въ виду подробно разематравать всф Факты, 
ведупие къ такому заключению о всфхъ древнихъ огненныхъ 
породахъ. На нихъ въ новЪфЙшее время обращено такъ мно- 
го внимания, что разборъ подробностей заставилъ бы меня на 
долгое время удалиться отъ мфеторожденй золота. Но я дод- 
женъ объяснить, почему приписываю зеленокаменнымъ поро- 
дамъ не одно простое плавлене, но соединелное съ раство- 
ренемъ, хотя въ значительно меньшей степени въ сравненш 
съ гранитами и порфирами и при болфе высокой темпера- 
тур®. 

Выше было сказано, что густые, нечистые шлаки запуты- 
ваютъ въ себф частицы другихъ заводскихъ продуктовъ, король- 
ки металовъ, зерна и кусочки рудъ; къ этому должно при- 
бавить,‚ что имъ весьма свойственно выдфлять желфзистые жуки 
и трудноплавмя, кремнистыя настыли; но они не отличаются 
склонностью къ крастализащи; даже напротивъ, хорошо ра- 
снлавленпые шлаки доменные, т. е. землистые и металичес- 
ке, при весьма медленномъ охлаждения, гораздо склоннфе пер- 
выхъ къ образованио кристаловъ. Кристалы эти по составу 
отличаютея ифеколько отъ маесы, изъ которой они выкри- 
стализовались. Напротивъ, въ зеленыхъ камнахъ мы часто ви- 
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димъ совершенное раздфлеше землистыхъ минераловъ (поле- 
вошпатовыхъ и кварца) оть желфзистыхъ (роговой обманки) 
и почти такую же полную, хотя всегда болфе мелкую кри- 
стализацио, въ сравнеши съ крупнозернистыми гранитами. 
Кристализащя эта не могла произойти и при самомъ медлен- 
номъ охлаждеши расплавленной ихъ массы; она завиеЪФла отъ 
раствореннаго состояшя минераловъ, какъ и въ гранитахъ. 

деленымъ камнямь очень свойственно также образованте 
различныхъ прожилковъ отъ выдфленя: въ нихъ выдфляется 
кварцъ, сплошныя смфшеня полевоншатовыхъ минераловъ съ 
кварцемъ, иногда болфе или мене окрашевныя роговою 0б- 
манкой; въ нихъ ветрфчаются выдфлешя чистыхъ полево- 
шпатовыхъ минераловъ; въ этихъ случаяхъ остальная масса 
весьма обогащается роговою обманкой. Зеленые камви не толь- 
ко особенно часто измфнаютъ крупность зерна, сообразно раз- 
личнымъ отношешямъ къ окружающимъ породамъ, но они, 
въ сосфдетв$ съ другими породами, принимаютъ также ва до-— 
вольно значительныхъ протяженяхъ порфировидное и слои- 
стое сложеше. Все это мало свойственно базальтамъ и ла- 
вамъ, но свойственно граниту, почему и должно думать, что 
состояе ихъ при извержении было нфеколько сходно съ со- 
стоямемъ гранита. 

Но вообще кристалическое сложете зелепыхъ камней до- 
казываетъ близость гранита; въ болфе. далекомъ разстоянми отъ 
оси хребтовь и отъ этой породы, зеленые камви предетав- 
ляаютъ менфе яветвенную кристализацио и менфе полное раз- 
дфлеше составляющихъ ихъ минераловъ; въ такомъ елучаф 
имъ весьма свойственпо содержание углекислой извести и ме- 
талическихъ примфсей, напримфръ колчедановъь и магвитнаго 
желфзняка; нерфдко они принимаютъ при этомъ землистый 
видъ. Въ этомъ состоянми они разительно отлачаются отъ 
гранита, породы по преимуществу кристалической, накогда не- 
имфющей вт невывфтреломъ видф землистаго сложевня, въ ко- 
торой составныя части всегда вполн$ сформированы въ хими- 
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ческомъ отпошени, хотя и бывають иногда тфено между со - 
бою см5шаны. 

Послфдше признаки сближаютъ зеленые камни съ нечисты- 
ми шлаками. Хотя въ нахъ нфтъ собственно ошлакованныхь 
частей, но овЪ рЪдки и въ базальтахъ; это означаетъ только, 
что совершенно чистое сухое плавлеше было р$дко въ извер- 
женныхъ породахъ, кром лавъ, и что при медленномъ осты- 
вании породы всегда немного криетализовались или, собственно, 
дБлались зерниетыми. 

Въ зеленыхъ камняхъ мы встрЪфчаемъ также выдфленя бу- 
рыхъ и магнитныхъ желфзняковъ. Если желЪфзо встрЪчается 
въ этихъ выдфлешяхъ въ окисленномъ, а не въ металичес- 
комъ видЪ, какъ въ жукахъ, то это зависфло отъ отсутствия 
въ расплавленной масеф угля и отъ отдБленя окислительныхъ 
газовъ, сопровождавшаго химичесяя реакщи между составными 
частями этой массы. 

Мы не беремея представить полную картину плутоничес- 
кихъ извержешй, но изъ вефхъ сообщенныхъ замфчашй и 
ФактовЪ ВЫВОДИМЪ, ЧТО выступлеше въ горахъ гравитовъ и 
зеленыхъ камней было почти одновременно; граниты пред- 
ставляли верхня, землиетыя по составу, плутоничеекня массы, 
которыя первыя прокладывали путь черезъ осадочныя породы, 
тогда какъ зеленые камни выступали уже потомъ снизу по 
краямъ гравитныхъ масеъ. Отъ этаго зеленые камни могли 
образовать постепенные переходы въ гранитъ, и промежуточ- 
вой породой былъ сченитъ. Такъ какъ зеленые камни были 
отчасти жидко расплавлены, то они могли образовать жилы въ 
трешивахъ гранита; напротивъ, прожилки гравита въ зеле- 
номъ камн доказываютъ, что ввутреншя части гранита были 
долго въ мягкомъ состояши при такой температурЪ, при ко- 
горой массы зеленаго камня отвердЪвали и получала трещины. 
Точно такимь же образомъ можно объяснить описанное ге- 
нералъ-маюромъ Гофманомъ явлеше, что жила зеленаго камня 
вь гнейсь заключала по бокамь обломки зеленаго камня, за- 
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путанные въ гнейсф. Гнейсъ могъ представлять метаморфи- 
ческую породу, сильно проникпутую растворомъ гранитныхь 
мипераловъ, размягчени) ю, по имфишую не очень высокую 
температуру; въ щели этой полуотвердфвшей породы подви- 
малея зеленый камепь, который въ верхнихъ частяхъ быль 
уже совершенно твердымъ. Горы, поднятыя гранитомъ и зе- 
ленымъ камнемъ, оттого наиболфе золотоносвы, что въ пихъ 
наиболфе образовалось кварцовыхъ жилъ, которыя оефли 
изъ шелочныхъ растворовъ кремнезема и содержатъ золото и 
колчеданы. 

Нереходя къ роесыпямъ, мы предполагаемъ, что общее по- 
няпе о пихъ ло того распространено, что намъ достаточно 
только вкратцф объяснить т$ термины, которые мы по при- 
вычкЪ будемъ употреблять для обозначемя развыхъ частей 
россыпи. Всфмъ извЪфетно, что россыпь состойтъ изъ болфе 
или менфе округленныхъ обломковъ породъ, составляющахь 
окружаюния горы, что обломки эти смфшаны съ песчанистой 
глиной, которая бываетъ боле или менфе вязкою или мясни- 
коватой. Вязкость глины зависитъ отъ примфси желфзной охры, 
придающей всей россыпи красвый цвфтъ; впрочемъ, очень часто 
россыпь имфетъь сишй или зеленый цвфтъ, зависящий отъ 
господетвующаго въ ней содержашя совершенно разрушенныхъ 
темноцвфтныхъ породъ, какъ напр. зеленаго вамвя, зм$евика, 
гливистаго и хлоритоваго сланцевъ. Въ этомъ случа россыпь 
бываеть менфе мясниковата, кромЪ тфхъ частей, которыя со- 
стоятъ изъ чиетой глины безъ содержамя неска и галекъ; 
такя части почти невозможно размыть при употреблеви обы- 
кповенныхъ механическихъ средствъ для ея растирания; толь- 
ко долгое лежаше на воздух помогаетъ вод разрушить эти 
глыбы; но въ нихъ гораздо рфже заключается золото, въ 
сравнения съ россыпями обыкновеннаго вида. Бфлыя и сфрыя 
глины въ россыпяхъ предетавляютъ для пихъ очень дурвой 
признакъ въ отношении къ содержанию золота; онб произошли 
безъ учаспя породъ золотопоспыхъ. 
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Для промывки россыпей необходимо ихъ растипраше вмё- 
ст съ постоянвымъ дфйстнемъ водяной струй, или же одно 
дЪИстве воды, падающей на россыпь весьма сильною струею 
(вапр. изъ пожарныхъ рукавовъ) и въ большомъ количеств$, 
и быстро несущей пески и гальки до т5хъ поръ, пока веЪ 
части песка и глины раздфлятся между собою. Если пропу- 
етить размытую россыпь черезъ рёшето, такъ чтобы веф круп- 
ныя части остались на немъ и могли быть отброшены, а муть 
текла по наклоннымъ плоскостямъ промывочныхъ устройствъ 
и всБ части ея могли раздфлаться по относительному вЪсу, 
то въ числ тяжелыхъ чаетицъ мы найдемъ золото, магнит- 
ный и бурый желЪфзняки, сфрный колчеданъ и пр.; золото 
можетъ быть отдфлено почти начисто, при хорошемъ уетрой- 
ствф промывки и присоединеши къ ней по м5рБ надобности 
амальгамащи. 

Дриствительно золотоносныя, вижня части россыпей бы- 
ваютъ покрыты продолжетемъ такихъ же россыпей, но уже 
очень бЪдныхъ содержашемъ золота. Эти верхшя россыпи бы- 
ваютъ связаны глиной мене вязкой, если лежатъ въ сухихъ, 
непроницаемыхъ для атмосферной воды м$етахъ; онф вовсе 
не имфютъ связи въ Чаетяхъ свойхъ, если по нимъ вЪчио, 
хотя и тихо передвигается вода. Въ нихъ содержится только 
мелков золото въ небольшомъ количествф, такъ какъ крупное, 
вмфеть со вефми тяжелыми металическими частями, смыто 
при продолжительномъ передвижени росзыпей во время ихъ 
образованя и опустилось ближе къ почв$. Чтобы соверши- 
лось такое раздфлене частицъ россыпи по относительному вЪеу, 
необходимо было, чтобы вся масса ея медленно передвига- 
лась по долин$. Ёсть много примфровъ залегашя россыпей 
въ большихъ ямахъ, или расположенвыхъ по протяженно 
обыкновенныхъ и длинныхъ долинЪ, или такихъ, которыя однф, 
сами по себф, образуютъ долину и запимаютъ все или боль- 
ную часть ея протяжешя. Въ такихъ случаяхъ, собственно 
золотоносная часть россыпи имфетъ большую толщиву, за- 
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висящую отъ глубины ямы и превосходящую обыкновенную 
толщину золотоносныхъ россыпей въ сосфлдиихъ мфетахъ иногда 
въ двадцать и тридцать разъ. По въ ямахъ не веф части рос- 
сыпи бываютъ золотосодержащи; богатыя пески бываютъ рас- 
положены слоями или гифздами на разныхъ горизонтахъ; 
отыскивать ихъ бываетъ трудно, если не вея россыпь стоитъ 
разработки; сама росемпь бываетъ м$етами глиниета, м$ета- 
ми камениста, и все показываетъ, что она не передвигалась 
послф образовашя. Таюмя же не раздфлавиияея по относитель - 
ному вфеу россыпи, содержация золото въ самыхъ верхнихъ, 
выходящихъ на поверхность частяхъ, встрфчаются также и 
въ вершинахъ долинъ. 

Оба слоя россыпи, золотоносный и незолотоноеный, по- 
крыты бываютъ тлиной и растительной землей; въ болотие- 
тыхъ мЪФетахъ очень часто на роесыпи лежитъ торфъ. Этотъ 
случай повторялся особенно часто въ Екатеринбургекомъ округ, 
на УралБ, гл прежде веего открыто въ Роеяи россыпное 
золото, почему и до сихъ поръ веф пустые слои надъ золо- 
тоносными россыпями называются у насъ торфами. 

Почву россыпей составляютъ тфже самыя породы и притомъ 
почти въ томъ же самомъ Физическомъ состояши, въ какомъ 
можно ихъ видЪть при раскапыванта поверхвости окружныхъ 
горъ, непокрытыхъ россыпями; разница только одва: подъ 
россыпями, лежащими въ доливахъ, породы болфе размокли 
и потому нфеколько болфе разрушены. Самый обыкновенный 
вилъ породъ есть раздфленный ва мелкя, ` угловатыя отдфль- 
ности, свойствепныя какъ известняку и славцамъ, такъ и 
сплошнымъ породамъ: зеленокаменнымъ и граниту; отъ даль- 
пйша:о разрушешя ихъ образовались также зернистыя тод- 
щи и даже глина, которыя раскапываютея на значительную 
глубину, дфлаясь постепевно плотнфе и не содержа никакихъ 
постороннихъ примфеей, т. е. ни галекъ, ни золота. Иногда 
также угловатыя отдфльноети бываютъ крупны и плотны; он 
лежать въ почв$ въ обыквовенномъ своемъ положеши, со- 
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отвЪтетвепномъ положенио породы, и по спаямъ бываютъ чисты; 
или же онб встрфчаютея повороченными на одно изъ реберъ, 
и тогда имфють промежутки, ваполневныя вязкой глиной 
нерфлко съ большимъ содержашемъ золота. 

Начиная псчислять главные виды россыпей въ той послф- 
довательности, въ какой онф должны были образоваться въ 
горахъ, я скажу прежде всего о тбхъ изъ нахъ,  которыя 
лежать по пологимъ склонамъ золотоносвыхъ горъ. Этотъ 
видЪ ТЬмъ отличается отъ россыней, лежащихъ въ доланахъ, 
что состойть изъ малоокругленныхъ угловатыхъ отдфльностей 
породъ, составляющихъ гору, и содержитъ только вебольшое 
количество валуновъ, снесенныхъ съ вершины той же горы. 
Если скатъ горы довольно длиненъ и становится внизу очень 
пологимтъ, то россыпь уеп$Фваетъ раздлиться по относитель- 
ному в$су частей, и тогда въ ней можно различить два слоя: 
нижнй, стоюний разработки, и верхи, незолотовосный; но 
раздфлеше это вообще не такъ рЪ$зко въ нагорныхъ россы- 
пяхъ, И на скатахъ не очень пологихъ встрфчаетсея вообще 
только одинъ нетолстый золотоносный слой, покрытый не- 
большимъ количествомъ глипы и растительной земли. (Со- 
держаше въ немъ золота очень неровно и зависитъ оттого, 
содержатся ли вЪ горф богатыя золотомъ кварцовыя жилы 
и породы, или нфтъ. Самое крупное золото и болышя са- 
мородки были ваходимы въ такахъ росеыпяхъ въ КалиФфор- 
ши и Аветрали; впрочемъ на вижнихъ, почти горизонталь- 
ныхЪ частяхъ склона встрфчаетея и такое золото, которое 
отъ передвиженя дЪйстмемъ воды вмфетф съ обломками по- 
родъ вытянуто въ пластивки. 

По опасанно г. Лора можно было подумать, что всв глав. 
нЪйнтя россыпи Калифорши лежатъ на склонахъ горъ; но 
со времени его путешестня тамъ убфдились, что он имф- 
ютъ другое положеше, которое ниже будетъ изложено под- 
робно. Однакожъ безъ сомифшя, тамъ есть много россыпей, 
принадлежащихъ къ разематриваемому теперь разряду; весь- 
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ма пологий западный еклонъ С/ерра-Невала, гдф такъ рас- 
пространевы россыши, изобилуетъ мвогими богатыми кварце- 
выми жилами; содержаше золота въ сланцевыхъ ибродахъ 
также положительно доказано, и невозможно, чтобы относя 
большую часть роесыпей къ чиелу расположенныхъь на екло- 
нахъ, г. Лоръ не видфлъ въ дфйетвительности ни одной, 
имющей это положеше. Должно согласиться съ намъ, что 
значительная часть матертала, составляющаго россыпи, нахо- 
димыя теперь въ долинахъ, лежала прежде на склонахъ горъ 
и была постепенно снесена стремительными потоками атмо- 
сферныхъ водъ; сообразно мФфетнымъ уеломямъ, большая или 
меньшая часть этаго материала оеталаеь на прежнемъ мфетв; 
къ нему присоединилиеь зерна золота, осфвшия изъ евесен- 
ныхь породъ, и такимъ образомъ произошли между прочимъ 
тЪ оеобенныя м5сторожденя, богатыя крупными самородками, 
которыя находили ипогла въ чериозем®, безъ пееку и щебня, 
на поверхности совершенно пустой (несодержащей золота) 
породы. 

Суля но свфдешмямъ, сообщеннымъ г. Смитомъ, чивовникомъ 
особеннаго миниетеретва горвыхъ дфлъ, въ австралийской ко- 
лови Виктория ”), въ колоний этой на вершинахъ и скло- 
нахъ холмовъ, вблизи золотосодержащихъ кварцевыхъ жилъ, 
тонне слои верхней почвы были богаты золотомъ и слФдо- 
вательно представляли таюме же остатки отъ снесенпыхъ со 
склоновъ матергаловъ для образованя россыпей, каке нахо- 
дятся и въ Калифорнии. Въ Россшм вообще очень рдко сое- 
динялись условя, благопраятетвовавиия тому, чтобы россыпи 
остались на склонахъ горъ. Хоропия коренныя м$сторожде- 
ня золота извфетны только въ Березовскахъ рудникахъ; по- 
логя золотоноеныя горы, раздфленныя неглубокими долинами, 
находятея только въ пемногихъ мфетахъ, напр. въ золото- 





*) ОезеггесН. 7ейзсНг. г Веге ипа Нииевлу. 1863. 
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посныхъ частяхь Киргизской степи и въ южномъ УралЪ. 
Поэтому роесыпи на склонахъ горъ можно пайти только въ 
вершинахъ р$чекъ и сухихъ логовъ, напр. по р. М!асу, въ 
Златоустовекомъ округ ^), по рр. Севагликону и Октолику, 
въ сфверной части Енисейскаго округа “”). Я видфлъ такую 
россыпь на весьма пологомъ склон, подходящемъ къ долинЪ 
р. Уръ, въ Салаирскомъ хребтЪ, Алтайскаго округа. ЗдЪеь 
было  замфчательно то, что вамая долина р. Уръ вовсе ве 
еодержала золота въ россыпи. 

Ночти не стоитъ говорить о томъ, что на склонахъ з0- 
лотоносныхъ горъ и на почв долинъ, въ трещинахъ по- 
родъ и въ ямахъ, происшедшихъ отъ вымыва, какъ это оео-— 
бенно часто случается въ извествлкВ, ветрчаются скопления 
лкебня и глины, содержашия иногда болышя скопления золота. 
М®ъсторождешя этаго рода встр$чаютея напр. на Борнео, въ 
провинщи Серавакъ ^^”). Въ одной горф, имфющей высоту въ 
200 Фут., известнякъ предетавляетъ слфды сильнаго атмосфер- 
наго дзйетвая и разефченъ во вефхъ направленяхъ трещинами. 
Эти трещины имфютъ иногда до 40 Фут. глубины и ведутъ къ 
пустотамъ, наполневнымЪ глиною; поелф промывки глины, изъ 
каждой пустоты получаютъ отъ + до 1" фунт. золота. Самый 
известнякъ не содержать и признаковъ золота; но аллювталь- 
ная почва окрестностей имфетъ незначительное содержанте. 
Подобный же видъ имфютъ весьма знаменитыя мЪеторо- 
жденя золота въ колоши Виктория (въ Аветрами), которыя 
г. Смитомъ описаны подъ назватемъ новых жиль; опь 
очень распространены въ тамошнихъ золотоносныхъ округахъ, 
м$етами чрезвычайно богаты и вфроятно имфютъ довольно 
разнообразное положеше. Это есть углублемя на поверхно- 
ети сланцевыхъ породъ, обыкновенно покрытыхъ сверху ди- 


*) Севастьяновз, Горн. Журн 1369. №3 стр 569. 
*“) Гофманз, Горн. Журн. 1844. №12. 
``") Вегг-ио4 НаИевт. Сените. 1865 г. №34 стр 285. 
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люмальными или третичными пластами и базальтами. Углуб- 
лешя наполвепы глиною и обломками породъ, см$фшанными 
СЪ ЗОЛОТОМЪ. « Мпоме думаютъ», говоритъ г. СмитъЪ, «что 
еслибы тамъ, гдЪ встрфчаются подобныя жилы, снять съ по- 
верхности тверлыхъ породъ покрываюния ихъ базальтовыя и 
третичныя породы, то поверхность эта предетавила бы си- 
стему водявыхъ каналовъ, сходную съ тою, которую часто 
можно видфть при истокахъ р$фкъ; друме же думаютъ, что 
ова имфла бы такой видъ, какой придало бы ей продолжи- 
тельное дфйстве морскаго залива. Во всякомъ случа$ поло- 
жительпо можно сказать, что въ БаллааратЪ жилы, на сколько 
онф до сихъ поръ изв$ствы, имфютъ ифкоторое сходетво съ 
обыкновенными водяными руслами». Для отыскатя этихъ 
жилъ и разработки ихъ опускаютъ шахты отъ 50 до 500 фут. 
глубиною, и потомъ доетигаютъ жилъ выработками, прово- 
димыми по твердой породф въ разныхъ направлешяхъ отъ 
нижняго конца шахтъ. 

Не должно смфшивать россыпей, залегающихъ на склонахъ 
горъ, съ тБми весьма обыкновенными случаями, когда. рое- 
сыпь лежитъ подъ весьма толстыми глиняными увалами или 
отклонами, но сохраняетъ совершенно горизонтальное въ попе- 
речномъ сфчеши положеше. Случаи эти доказываютъ только, 
что первоначальный видъ долинъ былъ неодинаковъ съ ны- 
нфшнимъ. Мало того, что долины были гораздо шире вы- 
нфшнихъ, но на одной сторон он вовсе не измЪ$нили сво- 
его очертания, именно тамъ, гдф горы были утесисты; на- 
противъ, на другой сторонф, гдф склоны были положе, въ 
вершин$ садилось много глины, которая покрыла россыпь 
слоемъ толщиною иногда сажень въ 10 и болфе, и долина 
съузилась. 

Мы описали выше обпие признаки россыпей, расположен- 
ныхъ въ доливахъ; мы. скажемъ теперь только, что круп- 
ное золото не переносилось съ роесыпями на большое раз- 


стояше. Ееть много россыпей, несомнфвно обнаруживающихъ 
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источниеъ, изъ коего заимствовано ими золото; напр., ино- 
гда мы находимъ большое количество кварца въ вершинф 
одного изъ ключей, продолжающееея до гребня горы, от- 
куда ключь вытекаеть и глБ появляются выходы кварцевых 
жилъ. Россыпь по этому ключу оказываетея золотоноеною, и 
ВЪ главпой долянф, внизъ отъ уетья ключа, обнаруживаются 
нь россыпи такой же точно кварцъ и такое же, но болЪе 
обтертое золото. Выше этаго ключа въ главной долинф и по 
другимъ ключамъ россыпи не заключаютъ пи кварца, ни 30- 
лота. Очевидно, что петочникъ золота находилея въ верши- 
нБб золотоноенаго к.моча. 

При семян двухъ рфчекъ мы вадимъ ипогда, что на одной 
россыпь имфетъ краеный цвфтъ, на другой— син; ва одвой 
много кварца и онъ, напр., желтаго цвфта и образуетъ 
крупные валуны; на другой же онъ разлроблень въ видЪ 
мелкихъ галекъ и имфеть сфрый цвфтъ; составь и видъ 
остальныхъ породъ въ росеыпи тоже можеть быть разли- 
ченъ; золото въ одной росеыпи мелкое, въ другой крупное; 
послфднее болфе или менфе округлено или сплющено въ вла- 
стинки, какъ это всегда бываетъ, когда золото несено съ 
роесыпью чрезъ разстояше въ 5 или 10 верстъ. Вс эти 
признаки очепь чаето позволяютъ судить откуда заиметвова- 
на золотоноеность россыпи и далеко ли несено золото. Оно 
могло быть несено болфе или менбе, смотря по крутизи?$ до- 
лины и ио тому, не было ли ямъ на плотикф, въ которыхъ 
золото могло оефеть ранЪе. 

Принимая въ еоображеше веф эти признаки, можно ска- 
зать, ч10 наиболфе золотоносныя изъ россыпей находились 
ила тамъ, ГДБ въ горахъ выетупэло много  золотоноснаго 
кварца, или тамъ, гдВ зеленый камень и гранитъ были въ 
близкомъ прикосповеми между собою и съ елоистыми поро- 
дами, которыя они метаморфизировали и которымъ они со- 
общили содержаше золота. Чтобы россыпь была золотоноена 
на большомъ протяжеши и содержала Сольшой запасъ золота, 


нужно чтобы эти обогативиия ее явления позторялись неодно- 
кратно по длин ея, потому что когда она прекратятся, то 
россыпь, при своей обыкновенной толщин$, менфе сажени 
ити въ 1, би б аршинъ, и при ширинё въ 20, 30, ино- 
гда въ 50 саж., прохянется непрерывно, при благоприятныхъ 
условияхъ, никакъ не болфе двухъ, трехъ веретъ, и ниже 
елфлаетея не сетоющею разработки. 

И тавъ, крупное золото, быстро истираясь и сплющиваясь, 
переносится въ росеыпяхъ только на малыя разстояшя. Но- 
этому, отъь вершинъ золотоносныхъ хребтовъ золото, стою- 
щее добычи, распространяется много что на двф, на три по- 
слБдовательныя по течевио волъ доливы. Но мелкое золото, 
разсфянвое во всей толиин$ россыпей въ едва опредфлимомъ 
изел5лованями количеств, несется вмфеть съ росеыпями на 
болышя разстоявия. 

Но мЪрБ удалешя отъ гористыхъ мфетъ гальки россыпей 
дълаютсея круглфе, мельче и бываютъ см5шаны съ большим 
количествомь песку. Он$ долго бываютъ видны въ руслахъ 
большихъ р$къ, напр. Енисея, Томи и пр.; потомъ количе- 
ство ихъ замфтвфе уменышаетея и остается только крупный 
песокъ. 

До сихъ поръ, въ продположетяхъ о причинахъ образования 
валувовт, и галекъ, мы у вефхъ писателей встрфчали ссылки на 
дЪистве этмосферныхъ явлешй; но явлешя эти занимали только 
второстепенную роль: опи переработывали матералъ, доставлен- 
ный самымъ образовашемъ горъ. Конечно наибольшую часть 
ВЪ Масе$ россыпей составляютъ болфе или мепЪфе обтертыя, 
вывфтрфлыя и размытыя угловатыя отдфльноети изъ окруж- 
ныхЪ горъ и изъ почвы долины. Отдфльности эти произошли 
въ осадочныхъь и метаморФическахъ породахъ при поднятия 
и сгибанм ихъ дфИйстиемъ поднимающихъь массъ; въ сплош- 
ныхъ породахъ он$ образовались отъ растрескивантя при осты- 
вани и отвердфиш. Кром того, зеленый камень и гранитъ 
ДВ шлись при отвердфваши на плоскя глыбы или платы, кото- 
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рыя скатывались съ отклоновъ горъ въ долины или смыва- 
лись потомъ водами; кварць на выходахъ жилъ растрески- 
валея при самомъ ихъ образовавши на паралелопипедальныя 
глыбы, которыя сдвигалиеь по склонамъ и медленно перено- 
сились внизъ по долинамъ вмфстБ еъ другами материалами 
россыпей. При выетупаши сплошныхъ породъ между елои- 
стыми, отъ послфднихъ и частю отъ первыхъ, если он$ под- 
вергались послфлнему поднятио уже въ отвердфломъ видф, 
отдфлялиеь обломки, часть которыхъ оставалась во внутреннихъ 
щеляхъ, но гораздо большая чаеть сыпалась въ наружныя ще- 
ли, изъ коихъ потомъ образовались долины. Словомъ сказать 
веБхъ прачинъ, доставившихъ матерталъ для роесыней, нельзя 
перечислить; но ихъ будетъ открыватьея тфмъ болфе, чёмъ 
яенфе наука будеть представлять веф силы, учаетвовавия 
въ образовани горъ. Новыя изверженшя трахитовъ и базаль- 
товъ, происшедния въ Калифорнии и Австрали послф обра- 
зованшя роесыпей, доставали, какъ увидимъ ниже, много но- 
ваго матертала, который вмфетф со енесеннымйя дЪйетнемь 
водъ частями россыпей, лежавшихъ въ горахъ до этихъ из- 
верженй, образоваль новыя россыпи. 

Я здесь опишу еще нЪеколько видовъ осыпей, предета- 
вляющихЪ непрерывные ряды каменныхъ глыбъ, спускающихся 
съ горъ въ долины. Не имфвши никогда случая наблюдать 
глетчеры, я не позволю вебЪ никакихъ предположенй о при- 
чинахъ происхожденя осыпей, хотя согласенъ съ мнфшемъ 
людей, дфлавшихъ вадъ пими наблюдетя, что мномя осыпи 
двигаются и теперь, безъ помощи глетчеровъ. 

Въ вершинахъ р. Тайдона, въ хребтЪ Алатау, осыпи лежать 
на отклонахъ выеокихъ и крутыхъ горъ широкими (отъ 9 до 
Г саж.) лентами по едва замфтнымъ ложбинкамъ. Онф начи- 
паются весгда нфеколько ниже вершины горы; на протяжеши 
евоемъ. соединяются съ побочными, менфе широкими осыпями, 
которыя в6$ бываютъ очень коротки и начинаются, также 
какъ и главныя, закругленнымъ краемь во всю ширину оеы- 


пей. Камни, составляющия осыпь, имфютъ всегда большую 
величину (въ вфсколько куб. аршинъ); они немного округ- 
лены по краямъ и съ поверхности измфнены выв$тривашемъ; 
такъ напр., зеленокаменныя глыбы покрыты желЪфзистою обо- 
лочкою, а въ глыбахъ, состоящихъ изъ гранита и сленита, 
отъ разрушентя роговой обмапки и полеваго шпата образо- 
нались съ поверхности пустоты, или же выдаются на два и ва 
три дюйма тоне кварцовые прожилки. 

Осыпи не всегда оканчиваются въ долинф; иногда он не 
доходят до подошвы горы и оканчиваются на одномъ изъ 
ея уступовъ. Въ копцБ осыпи замфчается ввегда наибольшая 
ея ширина; иногда она оканчивается валомъ, образовавиимся 
отъ нагромождения принесенныхъ ею камней; но чаще такого 
вала вовсе иЪтъ, и осыпь оканчивается также, какъ и про- 
должалась. 

Сослуживець мой, Я. П. Томиловъ, описаль менфе ши- 
рокмя и менфе правильныя осыпи въ томъ же хребтв, и опи- 
сане это оставалось до сихъ поръ ненапечатаниымъ. Это про- 
сто гряды нагроможденныхъ камней, достигающая до 200 саж. 
въ длину. Веф онф начинаются съ горъ и доходятъ до рф- 
чекъ. Каменья, изъ которыхъ онф составлены, представляютъ 
или тамя же глыбы, камя описаны выше, или имфютъ видъ 
неправильныхъ, черепкообразныхъ обломковъ съ острыми края- 
ми; они совершенно голы и даже между ними нфтъ ника- 
кихъ растешй; только по краямъ грядъ точно таке же каменья 
покрыты мхомъ и межлу ними растутъ пихты и трава. Концы 
грядъ, доходлиие до р$фчекъ, чрезвычайно любопытны. Н$ко- 
торые, составляюние ихъ каменья находятся въ такомъ по- 
лошеши, что при первой прибыли воды они непремфнно должны 
быть снесены съ своихъ мфстъ. Ниже грядъ всегда встр$- 
чается въ руслахъ множество подобныхъ камней; слфдовательно, 
роесыпи здфеь еще продолжаютъ образоваться, и гряды, отъ 
вывфтривашя и подмывашя, продолжаютъ медленно подвигаться 
къ рЕчкамъ. 
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Другой, описанный г. Томиловымь примфръ осыпей еще 
гораздо замфчательнзе. Овъ имфлъ случай переправляться 
черезъ хребеть Тайры-Тыжи (небесные зубы), принадлежащий 
къ отрогамъ Алатау, находящийся въ вершинахъ р. Казыръ и 
покрытый вЪчнымъ спфгомъ па выешихъ пуяктахъ. Сфдлови- 
на, по которой овъ Фхалъ, имфеть зиачительную шарину, 
не покрыта снБгомъ и до половины отклона довольно полога. 
Ло обоимъ краямъ сфдловины, въ небольшомь разстояни отъ 
вершины, начинаются дв гряды, идуния отъ враевъ къ се- 
рединз; по мфрЪ понижешя онБ сходятея съ обфихъ сторопъ 
ближе.и ближе и илутъ чрезъ ифкоторое разетояше почти 
паралельно, оставляя между собою мысъ зелени. Далфе, дой- 
дя до крутаго спуска и соединившись въ одну грялу, онЪ 
влругъ изчезаютъ. Въ долинф, почти подъ ними, лежать ог- 
ромныя кучи совершенно такихъ же каменьевъ, изъ какихь 
онб состоять. Полировавныхъ скалъ г. Томиловъ не видфлъ 
въ этихъ горахъ. 

Й такъ матералъ для россыпей былъ по болыней части го- 
товъ при самомъ образованти горъ, частно же былъ доставленъ 
впослфлстви. Для передвиженя его не надобно предполагать, 
что всв долины и часть горъ были н$5когда покрыты моремъ; 
потоковъ, проиеходящихъ отъ таяня снфговъ и отъ дождей, 
достаточно было, чтобы груды камня, лежавиля сверху, по- 
степенно разравнивались и спускались по долинамъ, раздроб- 
ляясь при этомъ и округляясь. Мелюя части наполняли про- 
межутки между крупными; вода, просачивавшаяея въ тфже 
промежутки, постоянно распредфляла ихъ по относительному 
вфсу до тБхъ поръ, пока слой россыпи не сдфлалея до ‘того 
толетымъ, пока всф промежутки между валунами до того 
наполнились тяжелыми мелкими частями и эти части до того 
разбухли, что нижне осадки сдфлалиеь непроницаемы дла 
воды. Съ того времени нижшя части россыпи осталиеь не- 
подвижными и движение продолжалось только въ верхнемъ 
слоф, который, подвигаясь виереду, опять опускался къ почв 
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долины, смфшивался съ лежавшимъ на ней матерлаломъ и 
обогащалея тяжелыми металлическими частями. Отъ этаго мы 
видимъ, что верхия части россыпи состоятъ изъ однихъ 
округленныхъ валуновъ, тогда какъ въ нижнихъ горизонтахъ 
господствуютъ малоокругленныя угловатыя отдфльности по- 
родъ. Постепенное утолщене и разравнивавие россыпей про- 
должалось до тфхъ поръ, пока съ горъ сносились въ боль- 
шомъ количествЪ крупные обломки. Но когда вывфтривате 
горныхъ породъ едфлало уже болыше успфхи, то вывЪтрЪлыя 
частицы образовали на поверхности горъ слой глины, кото- 
рая защитила отдфльности перолъ отъ сноса, и надъ россыпью 
началъ садиться слой глины, который оставался болЪе тол- 
стымъ въ т5хъ м5етахъ, ГБ течеше атмосферныхъ водъ 
было тише. Отъ этаго мы видимъ, что глина покрываетъ 
довольно тонкимъ слоемъ россыпь на всемъ ея протяжени; 
она бываеть промыта насквозь руслами рЬкъ и только въ 
вершинахъ долинъ и на пологихъ склонахъ горъ образуетъ 
осадки очень большой толщаны. 

Не представляется никакого затруднешя къ тому, чтобы 
объяснить с6еб$ описавныя явлешя, наблюдая ихъ въ го- 
рахъ; но затруднешя очень возрастаютъ, когда нужно со- 
глашать ихъ съ утвердившимися въ геогноми воззрёшями. 
Ирипомпимъ тлавнфйние геогностичесме Факты, собранные 
разными наблюдателями въ Уральскихъ горахъ. На всемъ 
среднемъ протяженми Урала, гдф находятся золотоносныя 
россыпи, на западномъ склонф, но уже на такомъ разетоя- 
ни отъ оси хребта, па которомъ сплошныя породы не вы- 
ступали на земпую поверхность, распространены горизонталь- 
ные пласты пермской Формаци, прилегающие къ крутонэкло- 
неннымъ слоямъ горнаго известняка. 34$сь видно, что обра- 
зоваше пермскихъ пластовъ произошло посл$ поднятия горныхъ 
известняковъ. Однакожъ въ немногихъ мфетахъ и пермекме 
пласты являются наклонепными; въ южномъ Урал, тоже 
на западномъ отклонф, пермеме пласты повсемфетно взвод- 
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нованы, и этимъ доказывается уже неодновременное происхож- 
деше разныхъ частей хребта. На восточномъ отклон обЪ- 
ихъ уномянутыхъ частей Урала не замфчено до сихъ поръ 
горизонтальныхь осадочныхъ пластовъ, кромф относящихся 
къ наиболфе новымъ формащямъ. 

Въ сЪверномъ, не золотоносномъ концф Уральекаго хребта, 
на СБверъ отъ Богословскаго округа, встрфчены въ разныхъ 
мфетахъ, на западномъ и восточномъ отклонахъ, юрекме пла- 
сты, частно наклоненные, часттю же въ горизонтальномъ по- 
ложеши. Въ южныхъ оконечностяхъь Урала, въ долинахъ 
между развЪтвлешями хребта, найдены постепенно разрушае- 
мые и сносимые водами горизонтальные пласты м5ловой 
Формащи. 

Йзъ Фактовъ этихъ должно заключить, что извержентя 
сплошныхъ породъ въ разныхъ чЧастяхъ Урала продолжались 
въ течеши пермекаго и юрекаго пертодовъ и только ко вре- 
мени образованшя мфловыхъ осадковъ ве плутовичееюмя дЪй- 
стая прекратились. 

Образоваше россыпей началось непосредственно послЪ обра- 
зовашя горъ; нельзя предетавить себф никакого промежуточ- 
наго пертода, въ который не происходило бы никакой гео- 
гностической дфятельности; перенесене атмосферными водами 
обломковъ и вывфтриваше породъ не могло быть задержано 
никакими атмосферными условями. Мы можемъ представить 
себЪ незначительность геогностическихъ перемфнъ только ва 
крутыхъ голыхъ утесахъ и на днБ обширвыхъ морей, гдЪ 
нфтъ растительности и куда не достигаеть илъ, приносимый 
рёками и морскими течешями. Мы не можемъ даже допустить 
особенно значительной сухости климата тральскихъ горъ въ 
пермекомь и третичномъ пертодахъ, такъ какъ на склонахъ 
осаждалиеь огромныя моремя и прЬеповодныя образовашя. 

Невозможно съ точностью опредфлить пертодъ выетупленя 
въ этихъ горахъ гранитовъ и зеленокаменныхъ породъ. Хотя 
въ бодышей части Урала пермеме осадки лежать горизон- 
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тально у склона боле древиихъ, гориоизвестковыхъ, накло- 
ненныхъ властовъ; но эти поелфде нигдБ вблизи отъ 
пермекихл, осадвовъ не пересфкаются еплошвыми породами, 
огь ДФИствя коихъ, безъ сомнфия, горный известнякъ при- 
нялъ наклонное и изотнутое положеше. Въ такихъ же отно- 
шешяхъ находятея сплошныя породы и къ юрскимъ пла- 
стамъ. Однакожъ нельзя предположить, чтобы извержения 
сплошныхъ породъ начались посл юрекаго перюда, потому 
что даже до пермекаго проиеходило подвяте и метаморфи- 
защя оездочныхъ породъ, и ифтъ причины думать, чтобы 
сплошныя породы въ это время не выступали на земную по- 
верхность по близости отъ оси поднятй. Если предположить, 
что до наступленя мФловаго  перюда образоваме вефхъ ча- 
стей Уральекаго хребта было уже окончено, то оби вы- 
водъ будетъь тотъ, что плутоничеекое дЪйетые въ УралБ 
продолжалось отъ начала пермекаго пер1ода до мФловаго. 
Что горы покрылиеь обломками при своемъ образоваши и 
что вывфтриваше составляющихь ихъ породъ началось при 
валомъ ихъ охлаждения, въ этомъ нельзя сомнфваться; по- 
сему къ тому же времени, которое вирочемъ не можетъ быть 
съ точностью опредфлено, относится и начало происхождешя 
россыпей. И ‘такъ образоваше россышей началось на УралЪ 
прежде м$5ловаго пертода и даже отчасти прежде юрскаго. 

Въ Сибири древность горизонтальныхъ осадочныхъ пластовъ 
у подошвы горъ не изел5дована и они вообще очень удалены 
отъ золотоноеныхъь м$фетъ, такъ какъ на породахъ, слабо 
взволнованныхъ, почти пе ветр5чаетея золотоноевыхъ рос- 
сыпей. 

Принадлежность Сибирскихъ и Уральскихъ золотыхъ рос- 
сыпей къ третичпой почв$ доказывается достаточаыми Фак- 
тами. Въ росеыпяхъ этихъ и большею частно’ въ верхней 
части ихЪ, несодержащей золота, ‘нерфдко находимы были 
кости животныхъ, особенно маммута, и части древесныхъ 
стволовъ; послбдие встрфчались оеобенно часто въ покры- 
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вающей россыпи глинф. Въ Горномъ Журнал за 1864 г. 
Л№4 сообщены г. Гуляевымъ н$которыя подробности о на- 
хождеши этихъ остатковъ. Свфденя эти драгоцфнны и боль- 
шая часть изъ нихъ не должна возбуждать никакого сомнт- 
ния; однакожь нфкоторыя вфроятно самому г. Гуляеву сооб 
щены были невфрно. Такъ напр. онъ говоритъ, что въ 
1856 г. на Крестовоздвиженскомъ приек$ гг. наслфлвнковъ 
Щеголева и ЦП. И. Кузнецова (въ Енисейскомъ округ) най- 
день человфчеснй черешъ на глубинЪ четырехъ аршинъ, за 
2 арш. до золотопоснаго пласта. Я знакомъ съ владфльцами 
этаго приисва, и одинъ изъ нихъ, который уже давно самъ 
управляеть своими промыслами, сказалъ мнф, что онъ ничего 
не слышалъ о такомъ открытии. 

Баронъ Рихтгофенъ тоже сообщаетъ, что въ болтъе песча- 
ныхб (слфдовательно верхнихъ) осадкахъ Валифораи нахо- 
дится много древесныхъ стволовъ, окамененныхъ кремнеземомъ, 
гораздо рЬже кости животныхъ дилюв!альнаго перлода, и осо- 
бенно слоновъ. 

Мы олнакожь не думаемъ утверждать, что взЪ5 роесыпи 
относятся къ третичному пероду, такъ какъ ве во веъхъ 
ихъ находятся упомянутые органическе остатки; очень воз - 
можно, что ровеыпи, также какъ и самыя горы, начали об - 
разоваться въ разныя эпохи; начало образованя ихъ непре-— 
мфыно должно было слЪдовать за происхожлешемъ каждой 
отдльной части горъ. Такимъ образомъ, въ Уральскихъ го- 
рахъ оно должно было совпадать съ мфловымъ и даже съ 
юрскимъ перодомъ. 


Статья эта была написапа съ тфмъ намфрешемъ, чтобы 
теперь, когда европейсме геогносты начинаютъ болфе знако- 
миться съ золотыми мфеторожденями, заявить обиие выводы 
о золотоносныхъ горахъ, сдфланные преимущественно изъ на- 
блюдешй русскихъ ученыхъ. Я предполагаль нанечатать ве 
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на Французскомь языкБ въ бюллетеняхь С.-Петербургской 
академи наткъ, для чего просиль Г. П. Гельмереева пред- 
ставить ее въ засфданше академи; но Григорий Петровичь от- 
казалея исполнить мое желаше, потому что высказанное пе- 
редъ симъ заключене «прямо и совершенно противорфчитъ 
общепринятымъ основашямъ геогноз!и ». 

Будучи вполнф увфренъ, что сдфланвое мпою заключене 
совершенно согласуетея съ сообщенными всфми наблюдателями 
фактами, я лумаю, что оно не противорфчить и основавямь 
геогнози. Я держусь того мнЪышя, что геогвостическе пе - 
роды не могли начипатьея и кончаться совершенно одновре- 
менно во вефхъ частяхъ земнаго шара и что они не могли 
завиефть только отъ общей послфдовательности въ Формиро- 
ваши земли; напротивъ, я думаю, что каждой геогпостиче- 
ской почвф соотвфтетвовали и извфетвыя м$етныя и клима- 
тичесмя усломя, которыя въ одпо и тоже время не могли 
быть одинаковы на всей земл5. Влмяше этахъ послФднахъ бы- 
ло ТЪмь сильнфе, чфмъ почва была новфе; отъ разлачия этихъ 
услов!Й въ разныхъ м$етахъ не только произошла неодинако- 
вость состава почвъ, но даже одновременно могли проиехо- 
дить Формацит, которыя въ общей истори земли по справед- 
ливоети считаются неодновременными, такъ какъ образоваше 
ихъ началось и окончилось въ разныя времена, не имфвиля 
между собою пикакихъ отношенй’ для осадковъ, происходив- 
шихЪ при несоглаеныхъ обстоятельствахъ. Такимъ образомъ 
въ горахъ, гдБ образовались роесыни, въ большомъ разстоя- 
ни оть морекихъ и прФеноводныхъ бассейновъ, гдБ осаж- 
пались мфловые и юреме осадки, и на совершенно различ- 
ныхЪъ горизонтахъ, находились и совефмъ друме матералы 
для образовашя осадочныхъ пластовъ и, при совершенно 
другомт, климат, существовали друпя животныя и растешя. 
Отъ этаго произошло совершенное песоглае!е и независимость 
во времени начала и конца геогностическихъь Формащй; не- 
согламе это уничтожилоеь тамъ, гдб усломя сдфлались близ- 
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кимп, отчего различныя напластовантя погрылись наконецъ оди- 
наковыми и непрерывно распространенными наносами. 

Мнф остается только по словамъ баропа Рихтгофена опи- 
сать т$ измфненмя отъ дфйетвя вулканическихъ силъ, кото- 
рымъ подвергались калифорнскя роесыпи поелф своего обра- 
зоватя. Въ Австрали тоже происходили въ новфИйшее время 
вулканичесыя извержевшя п тамъ встрЪчаются явлешя, подобныя 
калиФорнекимъ; но они не были до сихъ поръ подробно описаны. 

Извфетно, что по длинф Калифорнии тянутея отъ юга на 
сфверъ два паралельныхъ хребта горъ, изъ которыхъ распо- 
ложенный ближе къ берегу океана Береговой хребетъ имфетъ 
небольшую высоту и заключаетъ росеыпи, которыя по мало- 
му содержанию золота не заслуживаютъ при нын5шнихъ м$ет- 
ныхъ усломяхъ разработки; а удаленный болфе отъ берега 
кряжъ Слерра-Невада имфетъ высоты болфе 6000 Фут. и на 
западномъ отклонф заключаетъ весьма богатыя россыпи. Оба 
кряжа раздфляютея по длинф очень широкой долиной или рав- 
ниной, по которой съ сБвера течетъ рфка Сакраменто, а съ 
юга — Санъ-[озкинъ; 0бЪ прор$зываютъ Берегой хребетъ и 
впадаютъ въ океанъ. Зэпалный отклонъ Серра- Невада очень 
пологъ, иметь среднее падевше отъ 1' до 2* Фут. на 100 Ф. 
и раздфленъ поперегь протяженя глубокими и узкими, почти 
паралельными между собою долинами, по которымъ текутъ 
лъвые притоки Сакраменто и правые—Санъ [озвина. Въ той 
части, гдф находятся наиболЪфе богатыя россыпи, западный 
отклонъ состоитъ изъ гранита и метаморфическихъ, по боль- 
шей части  сланцевыхъ породъ. Изъ описашй г. Лора вид- 
но, что и зеленокаменныя породы встр®чаютея тамъ часто. 
Метаморфичесяе пласты, относяпиеся по опредвленио грефес- 
сора. Витнея, основанному на сохравившихея въ нихъ окаме- 
нфлостяхъ, къ юрской и триасовой Формащшямъ, круто накло- 
нены къ оси хребта. 

Верхне выходы ихъ были въ весьма недавнюю эпоху за- 
литы на сотни квадр. миль потоками вулкапическаго матерлала, 
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представляющаго ецфиленный въ видф туфа конгломератт, изъ 
угловатыхъ и округленныхъ обломковъ трахитовъ,  андези- 
товъ, трахитовыхъ долеритовъ и лругихъ вулкавическихъ 
породъ поваго образовавя; потоки эти выровняли веЪ неров- 
ности и покрыли ровнымъ слоемъ большую чаеть наклонной 
площади западнаго отклона Сиерры. 

Большая часть богатыхъ золотоносныхЪ осздковъ образова- 
лась прежде пер!ода этихъ вулканическихъ извержешй, почему 
ихъ называютъ древиимм россыпями, для отличя отъ дру- 
гихъ, происшедшиахъ поелф извержешй. Тогда еще не было 
поперечпыхъ долинъ, существующихъ нын$; но большая рт- 
ка текла въ продольной, паралельной хребту Серра-Невада 
долин, въ ваправлеши съ сфвера на югъ. Ке модно про - 
слфдить, начиная съ высоты въ 6090 фут. вадъ поверхностью 
моря, въ графствз Илюмасъ, черезъ мЪстности Еурека, Доу- 
вивиль, Форестъ-сити, Аллегани, Миннезота, Вашингтонъ, 
Коуа-гиль, Джоржтоунъ и т. д., также чрезъ Мурфхи, Колум- 
бю и Сонору, на общемъ протяжеши въ 1450 англ. миль, 
съ постепеннымъ падешемъ къ югу до долины Санъ-[оакипа. 
Течеше этой древней рЪки можно нанести на карту со всфми 
ея изгибами и съ многочисленными небольшими побочными 
притоками, хотя руело рЪки со вефми береговыми низмен- 
ностями покрыто и выровнено толстыми вулканическими на- 
слоешями. Другая рЪфка текла вфроятно далфе къ западу, бли- 
же къ подошв горы. Она проходила черезъь м%етпости 
Камптонвиль, Санъ-Жтанъ, Тимбукту и т. д. Ложе глав- 
ной рЪ$фки разебчепо теперь глубокими поперечными щелями 
на безчисленныя отдфльныя чаети, расположенныя высоко надъ 
почвой этихъ щелей, въ которыхъ образовались нынЪфшиия 
долинм. На высот крутыхъ отклоповъ вынфшвихЪ долинъ 
можно распознать вездЪ разсефченную поперегъ ложбину ложа 
древней рЪки, имфющую отъ 600 до 1000 Фут. въ ширину. 
По объимъ сторонамъ ложбияы полнямаются сланцы; сама 
ложбииа наполнена Толстыми слоями россыпи изъ крупных? 
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галекъ и песку, и постоянное преобладаме въ состав рос- 
сыпи крупныхъ, округленныхъ валуповъ кварца надъ другими 
породами довазываеть большую силу разрушительнаго  дЪй- 
стмя водъ, которыя Должиы были такъ мелко истереть об- 
ломки славцевт, что они были унесены водою въ видф шла- 
ма. Ностель рЪки состоитъ изъ выходовъ крутопадающихь 
слоевъ сланца, и потому она неровна; на ней преимущественио 
осадилось золото. 

Почти на всемъ своемъ протяжеши, долина древней рЪки 
была углублена въ томъ поясф слаицевъ, который отличался 
мпожеетвомъ ихъ пересфкающихъ золотоноеныхъ кварцевых 
жилЪ; гд долина выходила изъ этаго пояса, тамъ опъ быль 
по крайней мёрЪ проефчепъь короткими притоками ея. Слои 
россыпи въ этой долинф имфютъ во многихъ мЪфетахъ боль- 
шую толщину. Ови бываютъ обыкновенно синеватаго цвЪта, 
отчего извфстны во всей Калифорнии подъ именемъ «синей 
ЖИЛЫ» (Вше [.еа4). 

Послф образовавя этой россыпи произошли, какъ сказано 
выше, болыше перевороты, главною причиной которыхъ было 
извержене вулканическихъ породъ на Слерра-Невад$, вблизи 
отъ гребня хребта: изверженте это вЪроятно произвело медлен- 
ное подняте горъ. Метами, особенно на южныхЪ роесыпяхъ, 
вулканическя массы спустились большими потоками по за- 
падному склону горъ. Сюда отпоеятея больние потоки ба- 
зальта, извфетные въ Калифорнии подъ назватемъ горз-сто- 
4065 (1аШе тошиатз) и подъ которыми находятъ больиия сокро- 
вища. Именно, когда потокъ базальта достигалъ ложа р$фки, то 
онъ разливался по этому поелфднему и закрывалъ рЪфчные осалки. 
Вода прорывала для себя пути но обфимъ сторонамъ потока въ 
базальтв, дрепнихъ рфчныхъ оеадкахъ и даже глубоко въ 
лежащихъ подъ ними сланцахъ. Одна стЪна такихъ новыхъ 
долинъ состоитъ снизу до верху изъ сланца, другая— внизу 
изъ славца, выше изъ древнихъ рёчныхъ осадковъ, которые по 
причин$ большихъ изгибовъ на своихъ краяхъ часто со- 


вефмМЪ це выходятъ наружу, и наконецъ вверху изь толета- 
го слоя базальта. Потокъ базальта тянется узкою полосою вз 
протяжени многихъ миль и сопровождается съ обфихъ сто- 
ропъ таками долинами. ШИзъ стБиъ этихъ послбдвихъ легко 
теперь достигвуть по штольнамъ до самыхъ глубокихъ и са- 
мыхЪ богатыхъ частей на почвё древней рЪки. 

Къ одному пероду съ этими базальтовыми потоками от- 
носятся массивныя извержетя другихъ, упомянутыхъь выше 
породъ. Кажется, что выступлеше вулканических массъ со- 
провождалось такими огромными изверженями грязи, какихъ 
неизвфетно въ вулканической дфятельности историческаго вре- 
мени. Только этими изверженями можно объяснить, что об- 
ширныя холмистыя м$фстности были выровнены и покрыты 
туФовыми конгломератами, иногда слоемъ въ 100 фут. тол- 
пциною. Явлеше это должно было произойти внезапно, потому 
что конгломераты, не имЪфя правильной слоеватости, лежатъ 
прямо на россыпяхъ, безъ веякаго промежуточнаго слоя. 
Вода нашла себф друге пути и м5стами, въ самыхъ ниж- 
нихъ частяхъ склона горъ, образовала кажется покойные 
бассейны; тамъ находятся отдфльные, очень мелкоземлистые 
и правильно наслоенные осадки туха, въ коихъ встрфчаетея 
иногда много отпечатковъ двудольныхъ листьевъ. Во всЪхъ 
туФовыхЪ массахъ никогда не находили золота. 

Вулканическая дЪФятельность уже давно прекратилась во 
всфхь частяхъ (лерры, по которымъ тянется «синяя жила». 
Она произвела тамъ болыше перевороты и между прочимъ 
безъ сомнфня ей должно быть приписано образоваме много- 
численныхъ поперечныхъь ущелй, коихъ прежде совефмъ не 
было. Они были потомъ обмыты и расширены водами, ко- 
торые воспользовались вновь открытыми для нихъ руслами. 
Верхния части ихъ склоновъ приняли болЪе округленныя Фор- 
мы и па нахъ постепенно образовались ложа многочислен- 
ныхЪ притоковъ, въ вершинахъ койхъ остались только узке 


хребты. Этимъ началея перодъ золотоносныхъ осадковъ, про- 
Горн. Журн Кн Г. 1866 в. 7 
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исшедшихъ послф изверженй. Они осфли въ такихъ доли- 
нахъ, которыя прежде совебмъ не существовали, и отлича - 
ются отъ древнихъ россыпей тфмъ, что къ нимъ примфша- 
ны обломки вулканическихъ породъ. Разумфется они состоять 
по большей части изъ снесеннаго и вновь измельченнаго ма- 
терала прожнихъ россыпей; золото изъ этихъ поелфднихъ 
тоже перешло’ въ новые осадки. 

Повидимому всф нывфшиия р$ёчки и ключи заваднаго от- 
влона (Слерры текутъ по ‘долинамъ новаго происхожденя; въ 
нихъ прежде всего начата разработка россыпей; но онф ско- 
ро были выработаны и теперь наибольшая часть  росемпнаго 
золота добывается изъ древнихъ осадковъ. 


И. Позетяка. 


ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА. 


ОБУХОВСКИ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ. 


Несколько извфет о замфчательномъ новомъ заводЪ А° Обу- 
хова, Путилова и Кудрявцева было уже сообщено въ Гор- 
номъ 7ЖурналВ. Мы сообщимъ теперь нЪеколько новыхЪ свф- 
ден, заимствованныхъ изъ ряда статей объ этомъ заводф, 
помфщенныхъ въ спещальныхъ перодическихъ изданяхъ. 

Прямое назначеше Обуховскаго сталелитейнаго завода ео- 
стоитъ, какъ извфетно, въ приготовлеши орудй, преимуще- 
ственно большаго калибра. Впрочемъ, вслфдстне чрезвычайно 
разнообразныхъ качествъ литой обуховской стали, заводъ мо- 
жетъ готовить сталь и для другихъ потребностей. Сталь, 
получаемая на заводф, выходить 22 сортовъ или номеровъ, 
соотвфтетвенно извфстной кр$фиости, упругости и вязкости, 
а слБдовательно и извфетной технической потребности. Отъ 
самой магкой стали, какъ напримфръ годной для ружейвыхъ 
стволовъ, заводъ можетъ готовить до самой крфикой, рф жу- 
щей стекло. 

Литая сталь получается, какъ извфетно, чрезъ сплавку не- 
обходимыхъ для этого матерлаловъ въ тягляхъ. 

Тигельное производство состоить на Обуховскомъ заводЪ 
изъ нфеколькихъ отдфловъ, въ особыхъ помфщевяхъ, оч 
ложенныхъ по порядку распредфленя работъ. 

Матерталы, необходимые для изготовленя тиглей, т. е. 
граФитъ, огнепостоянная глина, древесный уголь и черепки 
старыхъ тиглей предварительно поступаютъ въ сортировку; 
затьмъь они превращаются въ порошокъ, помошью б$гуновъ; 


откуда идуть на просфвку, которая производится круглымы 
т. 
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мехапическими ситами; потомъ на персмфшиваше въ круг- 
лыхъ барабавахъ; отеюда неремфшанный матералъ посту- 
паеть въ растирку, съ цБлио придзшя масс большей одно- 
родности. Работу эту, т. е. растирку, ведутъ такъ:’, массу 
кладутъ въ извфетной пропорщи съ водою въ растирочные 
ящики, въ которыхъ двое рабочихъ съ помощью катковъ 
растираютъ ее, стараясь при этомъ передавать массу между 
собою, отъ одного рабочаго къ другому ”). Полученная та- 
кимъ образомъ, поел веБхъ упомянутыхъ операщй, густая 
тфетообразная маеса идетъ въ прессовву. 


Прессовка тиглей производится двойными машинными прес- 
сами, число которыхъ 4; но въ дЪИствни пока два. На 
каждомъ прессе въ одинъ день (въ 10 рабочихъ часовъ) 
выпрессовываютъ до 100 штукъ таглей. Бъгуны, сита и ба- 
рабаны приводятся въ движене паровою 30-сильною маши- 
ной (системы Краета, высокаго давленя); прессы же пока 
дЪИиствуютъ руками рабочихъ. Если масса, велфдетве какихъ 
либо недостатковъ, на тигли идти не можетъ, то ее упо- 
требляютъ на крышки или пробки для тиглей. 


Посл прессовки, тигли остаются отъ 3 до 4 сутокъ на 
платформахъ, расположенныхъ подлф прессовъ, при темпера- 
турё отъ 15 до 18° Реомюра. Затёмъ они, для настоящей 
просушки, поступаютъ уже въ сушило, во второй этажь то- 
го же корпуса, гдБ и остаются около 3 м$еяцевъ. Въ пер- 
выя 25 сутокъ, держать ихъ въ температурЪ отъ 18° до 
30°, вторыя 25—отъ 30° до 60°, и наковецъь поелфдня 
25 сутокъ-—отъ 60° до 100° Реомюра. ВмЪетимоеть тигля 
$0 Фхунтовъ; внутренше размфры его: высота 17 дюйм., 
даметръ вверху 8* д., внизу (на 13 дюйм.) 7 д.; дно 
тигля представляеть видъ чашки до высоты 4 д. Толщина 


х 
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) Ручное рабтираню будеть скоро замънено машинным. 
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етБнокъ: вверху * д., книзу увеличиваетея на 13. дюймахъ 
до 1 д., ввизу 1 д. 

Дъйств!е тигельнаго производетва началоеь на Обуховекомъ 
заводв значительно позже сталелитейнаго, поэтому первые 
тигли получались изъ Англии (еъ завода Моргентъ) по цвиЪ 
оть 3 руб. до 3 р. 80 к. за штуку. Теперь, болфе года, 
заводъ пользуется своими тиглями, которые по достоинству 
нисколько ве уступаютъ англШекимъ, и кромф того еще 
обходятея на половину дешевле ихъ, именно около Тр. Ок. 
за штуку. ВначалЬ, дЬЙствительно чзеть тиглей выходила 
съ недостатками, но это продолжалось очень недолго, 2 или 
3 м5еяца, именно то время, когда въ самыхъ сушилахъ 
заключалась еще сырость. 

Въ составъ шихты для литой обуховекой стали входитъ, 
какъ извфетно: пудлинговая сталь, рафинированный чугунъ и 
магнитный желЪзнякъ. 

Пудлинговая сталь, какъ одинъ изъ необходим$йшихъ ма- 
тераловъ, идущихь на литую сталь, предварительно сорти- 
руется, и не иначе, какъ самимъ мастеромъ сталелитейнаго 
\Ъла, или же его помощникомъ; по сортировк$ она сдается 
въ рЪзку, гдБ ее въ приготовленной для этой цфли печи 
кагрфваютъ до краснаго калешя и затфмъ р$фжутъ на куски, 
вфеомъ неболбе фунта. РЬзка производится на двухъ меха- 
пическихъ ножницахъ, приводимыхъ въ движете упомяну- 
той уже 50-сильной машиной. Ножницы поставлены по обЪ 
стороны печи, имфющей по два рабочихъ окна: по одному 
окну для каждыхъ ножницъ. Въ день нарфзывается до 150 пуд. 
стали. 

Пудлинговая сталь получается изъ Финляндии, съ завода 
г. Путилова, по 2 р. 50 к. за пудъ. Однако теперь поло- 
жительно уже рфшено готовить пудлинговую сталь у себя въ 
заводЪ; Тогда эта громадная цифра, значительно увеличи- 
вающая стоимость литой стали, должна будетъ сократиться 
по крайней м5рЪ па половину. На производство нудлинговой 
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стали составлены проектъ и смфта, и къ закладкЪ новой 
Фабрики кажется уже приступлено. ВмЪетв съ пудлинговымт 
производствомъ, т. е. въ одномъ здаши, будетъ производить- 
ся прокатка ружейныхъ стволовъ и стальныхъ бандажей для 
желфзныхь дорогъ. Паровыхъ машинъ при этихъ производ- 
ствахъ будетъь двф, изъ которыхъ одна въ 120 силъ, съ 
прямымъ назначенемъ для шинъ (бандажей), другая въ 30 па- 
ровыхЪъ силъ для пудлинговой стали и стволовъ. Паровая 
120-сильная машина вмфетф съ прокатными станками зака- 
зана въ Англш. Нагрфвательная и пудлинговыя печи пред- 
полагаются газовыя. 


Чугунъ для литой стали идеть рахинированный —въ совер- 
шенно чиетомъ видф. До сихъ поръ онъ быль приготов- 
ляемъ внф завода и способомъ не вполнф ращюнальнымъ, а 
потому выходилъ не безъ недостатковъ, да кромБ того и не 
совсфмъь дешевъ. Въ послфднее время, по предложению и 
указанямъ г. Обухова, поставлено какъ здаше (въ З-хъ са- 
жепяхъ отъ сталелитейной), такъ и вс механичесмя въ 
немъ приспособлешя, необходимыя къ рахинированю чугуна; 
слфдовательно, теперь уже въ заводф будетъ получаться свой 
чугунъ, рахинироваюе котораго г. Обуховъ имфетъ въ виду 
вести совершенно по особому способу, именно такимъ обра- 
зомъ, чтобы кромз выдфлентя сфры и кремшя, можно было 
бы измфнить и составныя части чугуна, сообразуясь съ тре- 
буемыми сортами литой стали, чрезъ что, понятно, легко 
уже будетъ придавать стали болЪе однородный видъ, но глав- 
нфйше удешевить ее. Неизвестно удались ли г. Обухову его 
опыты ВЪ этомъ ДБлФ. 


Рафинироваше чугуна производится при этомъ въ вагранк$, 
устройства частно подобнаго обыкновенной (съ помошию одного 
Тайлоровекаго горна), при дуть паровой воздуходувной ма- 
шины въ 48 силъ, съ упругостно воздуха отъ 2; до 7 дюй- 
мовъ по воздушному манометру. Работа эта будеть вестись 
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не иваче какъ ва древесномл, угл, съ вынлавкою  зугуна 
въ каждый разъ отъ 950 до 75 пудовъ. 


Магнитный желфзвякь, входяний также въ число матер - 
ловъ, идущихъ для получемя литой стали, употребляется въ 
порошкообразномъ и совершенно очищевномъ видф, въ Ка- 
комъ онъ и получалея съ уральскихъ заводовъ. 


Недавно въ заводь производили опыты надъ магнитнымъ 
желфзпякомъ изъ мфеторождевя, находящагося не подалеку 
отъ Ладожекаго озера; опыты эти удзлись какъ нельзя боле: 
магнитный желфзнякъ оказался еще лучше уральскаго. При- 
нявъ, кромф того, въ соображеше близкую и вмЪетБ дешевую 
доставку, Обуховеюй заводъ, разумфетея, предпочелъ полу- 
чать магнитный желЪзиякъ уже не съ Урала, а изъ этаго но- 
ваго, никфмъ до сихъ поръ не разработываемаго м®еторождетя. 

Шихта для литой стали составляется въ здани тигельнаго 
производства, въ отдфльныхъ для того комнатахъ. Въ этомъ 
же здаши помфщаются и вс$ магазины, какъ для склада вех 
необходимыхъ въ сталелитейномъ дфлВ инструментовъ, такъ 
и для матераловъ, о которыхъ упомянули мы выше. 


Здание, въ которомъ производится собственно отливка ста- 
ли, двухэтажное. Первый этажъ или тоннель, какъ его на- 
зываютъ въ завод, устроенъ съ троякою цёлью: 1) приемот- 
ра за подколосниковыми пространствами, а также и самыми 
колосниками, 2) установки изложниць “) и наконецъ 3) удоб- 
ства перемёщеная болванокъ въ молотовую для проковки ихъ. 
Второй этажъ состоитъ изъ литейнаго зала, въ которомъ ве- 
дется отливка стали, и двухъ боковыхъ зданй, примыкаю-- 
щихъ съ противоноложныхъ сторонъ къ залу. 


Число вефхъ горновъ (самодувныхъ) на заводф 160, ады- 
мовыхъ трубъ 40. Въ каждомъ горнф ставится по # тигля, 





д леьещи 


°) Изложиица, илм опока, обыкновенно чугунная, состогть изъ двухъ 
тастей, скрфпленныхь между собою желБзными обручами. 
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вмфетимостно въ 2 пуда, слфдовательно, при настоящих 
размфрахъ сталелитейной, вфеъ отливаемыхъ болванокъ мо- 
ЖеТЪ Доходить ло 1200 пудовъ. 

До еихъ поръ отливались болванки большею чаетю для 
орудй малаго и средвяго калибровъ, а именно: 4, 8, 12 и 
24 Ффунтовыхъ; для орудШ же большаго калибра дфлались 
только опыты. 

Работа получешя литой стали, или самая плавка ведется 
на лучшемъ английскомъ коксф, котораго на одинъ пудъ ста- 
ли выходигъь оть 2= до 3 пудовъ, и продолжаетея (ечитая 
еъ открытя поддувалъ, то есть впуска наружваго воздуха) 
не болфе З-—хъ часовъ. Время же отливки стали изъ тиглей 
(по вынут йхъ изъ® горновъ) въ изложницу, измБняется, по- 
нятно, сообразно съ чиеломъ поставленныхъ въ горпа тиглей, 
или вфеомъ отливаемой болванки. Чрезъ н$фкоторыя механи- 
чесмя приспособлешя, сдфланныя недавно г. Обуховымъ, 
время это значительно сократилось; одно изъ такихъ прие- 
пособлемй, едва ли не самое важное, заключается въ при- 
мёнеши къ литью желобовъ, которые кромф того, что со- 
кратили время отливки, но и облегчили самую работу, такъ 
какъ теперь рабоче литейщики не производять уже той 
толкотни и не терпятъ того невыносимаго жара, какой имъ 
приходилось испытывать прежде. 

Въ средин$ литейнаго зала помфщается подвижной кранъ 
съ назначешемъ какъ для установа изложницъ, такъ и подъема 
изъ нихъ отливаемыхъ болванокъ. Для большаго удобетва пе- 
реноски, какъ тиглей, такъ и самой шихты, здашя стале- 
литейнаго и тигельнаго производетвъ соединены между собой 
галереей. 

Въ пастоящее время, одинъ пудъ стали въ болванкахъ, то 
есть въ непрокованномъ видф, обходитея заводу около 4 р. 
50 к. сер. Цифра эта довольно велика, велфдетме, какъ объ 
этомь уже было замфчено выше, дороговизны сырыхъ мате- 
риаловъ, съ удешевлемемъ которыхъ, а таке и съ проб- 
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рытешемъ исобходимой опытности рабочими литейшаками (на 
пудъ стали расходустея х поденьщины), или вообще съ пол- 
нымъ и ратональнымъ дЪфйствемъ завода, она безъ сомнЪвя 
уменьшится, ий даже на значительный процептъ. 

Изъ сталелитейной отлитыя болванки переводятея въ мо- 
лотовую для проковки. Молотовая состоить изъ двухъ отдф- 
лени. Первое заключаетъь въ себЪ: два паровыхъ молота; 
первый въ три тонны (системы Несмита, нфеколько улучшен- 
ной) пазначенъ для проковки болванокъ на сортовую еталь 
(въ большихъ размфрахъ), разныхъ механическихь вещей, 
прокатныхъ вэлковъ, вагонныхъ осей ит. п., а также и 
4-Фунтовыхъ орудй. Второй молотъ въ пять тоннъ (сиете- 
ма Моррисона), назпаченъ для проковки болванокъ на $ и 
12-хунтовыя орудя. 

Какъ при 3-хъ, такъ и о-ти тон. молотахъ имЪется при 
каждомъ: два паровые (вертикальные) котла, двф сварочвыя 
печи и два крана; краны эти служатъь для подноски прогр$- 
тыхъ болванокъ отъ печей къ паровымъ молотамъ. Паровые 
котлы, каждый въ 20 паровыхъ силъ, поставлены попарно, 
между двухъ сварочныхъ печей, и нагрфваются теряющимся 
отъ нихъ жаромъ. При паровыхъ котлахъ имютея двЪф па- 
ровыя питательныя машинки, по одной при каждой парЪф кот- 
ловъ. Сила машинки въ 5 паровыхъ лошадей. Вода берется 
изъ колодца, сообщеннаго поередетвомъ чугунной трубы съ 
Невою. 

Другое отдфлеше молотовой заключаеть въ себф также 
два паровыхъ молота въ 15 и 35 тоннъ, съ назначешемъ 
для отковки орудй уже преимущественно большаго калибра. 
15-тонпый молотъ совершенно окончень и въ пастоящее 
время уже работаетъ, проковывая болванки на 12-Фунтовыя 
орудия дальняго бросаня; вскорЪ за этимь приступятъ къ 
отковк5 24 Ф. орудй. 35-тонный молотъ еще не оконченъ, 
причяною чему его громадная наковальня въ 26000 пуд.; 
однако всф ея четыре части уже отлиты и устанавливаются 
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ва мфето. Затбмъ, останется тользо собрать самый молотть, 
устанавливать который ранфе было неудобно, потому что 
связи, екрфиляюция основныя чугунныя доски, а слфдова- 
тельно и самыя станины молота, мфшали бы тогда установ - 
к поелфднихъ двухъ частей наковальий. 

При 15 и 35-тонныхъ молотахъ, какъ и при молотахъ 
перваго отдфлевшя, находятся также паровые котлы, кравы и 
сварочныя печи, только разумфется уже значительно боль- 
шихЪ размфровъ. Паровые котлы горизонтальные, каждый въ 
20 паровыхъ силъ, съ однимъ кипятильнакомъ, вмазаны по 
два вметф, слБдовательно каждая пара котловъ имЪфетъ одну 
обшую топку. Въ этомъ отдфлеши молотовой, число вефхъ 
паровыхъ котловъ двфнадцать; по три пары при всякомъ мо- 
лотБ. Котлы каждой группы соединены между собою общей 
парсотводной трубой и имбютъ при еебф по одной дымоот- 
водной трубЪ (изъ котельнаго желфза), установленной на 
довольно прочномъ каменномъ Фундаментф. Для питаня 
котловъ служатъ двЪ паровыя питательныя машинки, донки 
(силою каждая въ 7 парэвыхъ лошадей), по одной па каждую 
группу котловъ. Вода доставляется локомобилемъ изъ ко-- 
лодца этого отдфлешя молотовой, по 10-дюймовой чугунной 
трубъ. 

Для 15-тоннаго молота заказанъ паровой кравъ; въ на- 
стоящее же время при немъ посзтавленъ временной, однна- 
ковой конструкщши @ почти одинаковыхъ же размфровъ съ 
кранами 5-тоннаго молота. При этомъ кетати будеть замф-- 
тить, что такъ какъ паровымъ 15-тоннымъ молотомъ будуть 
проковываться болвапки вфсомъ не болЪе, какъ до 700 пуд., 
то этотъ временной кранъ, собственно для подноски болва- 
нокъ отъ печей къ молоту, будетъ очень достаточенъ, только 
при ковкЪ болванка уклалывалась бы на боекъ, такъ чтобы 
ударъ, наносимый ей молотомъ, нисколько ве передавался 
крану; а это, ири внимагельномъь и опыгвомъ  мастерь, 
можеть быть выполнено очень легко. При З5-товномъ мо- 
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лоть имбютея два 5о-товные паровые крана, которые уже 
виолн® установлены на м$етБ. 

Здаше перваго отдфлешя молотовой временное, деревянное; 
здаше же втораго состойтъ изъ желзныхъ арокъ, укр$плен- 
ныхъ пижиями своими концами въ Фундаментахь и связан- 
ныхъ между собою желфзными же поперечинами. Все это, 
съ помощью деревянной обрфнетки, покрыто деревянными 
досками. Здаше это въ достаточной степени можетъ сонро- 
тивляться сотрясешямъ, могущимъ произойти отъ молотовъ, 
во время работы ихъ. 

Веф сварочныя печи дфйствуютъ еловыми дровами, супа 
которыхъ нроизводитея въ особомъ для того злаши;  дрово- 
сушильня раздфлена двумя капитальными стфиами ва три от- 
дфлешя, каждое вместимостью па 30 куренныхъ саженъ. 
Сушка дровъ продолжается отъ 4 до б сутокъ. Для паро- 
выхъ же котловъ исключительно идетъ каменный уголь, до- 
ставляемый изъ Англии. 

Одинъ пудъ вполнв врокованной стали, въ настоящее время, 
обходится заводу (среднимъ числомъ) до бр. 50 к., т.е. 
отъ одной проковки па пудъ стали падаетъь въ настоянее 
время до 2 руб. (Съ увеличетемъ однако механическихъ 
приспособлений, въ которыхъ теперь ощущается звачительный 
недостатокъ, а также и съ пр!обрфтенемъ практическаго ва- 
выка кузнецами, на стоимость пуда литой стали отъ ея про- 
ковки можетъ падать никакъ неболёе 1 рубля. 


Такъ какъ пнапбольшая работа, относительно отдфлки вещей 
въ заводф, до сихъ поръ производилась, какъ и будетъ про- 
изводиться, преимущественно надъ огнестрфльными орудями, 
составляющими цфль учреждентя завода, то и скажемъ здЪеь 
пока только объ отдфлкВ этихъ орудй. 

По отковкф орудШныхъ болванокъ, онф изъ молотовой пе- 
ревозятея въ пушечно-отдфлочную мастерскую для оконча- 
тельной отдфлки. Мастерская эта заключаетъь въ себф паровую 
машину въ 10 сить (сиетемы Вульфа—съ расширешемь в 
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охлаждешемъ пара); дЪйствуетъ она при упругости пара вт 
2" атмосферы. Движене отъ машины главному приводу, иду- 
щему на протяжени 380 футовъ, передано поередетвомъ 
вертикальнаго вала и коническихъ шестерень; движеше же 
отъ привода станкамъ-—еъ помощью шкавовъ и ремней; кром$ 
того имфются 4 большихъ токарныхъ станка для обточки 
орудй; 1 станокъ для обточки и сверлешя чугувнаго кожуха, 
а также и для обрфзки прибылей у орудш; 11 станковъ для 
высверления канала у орудй, 2 станка для обточки цапфЪ, 
1 станокъ для строгашя между цапфами, 2 станка для на- 
р$зки канала въ орумяхъ, 1 станокъ для полировки кача- 
ловъ и нарфзовь въ орумяхъ; 1 металострогальная маши- 
на, съ назначемемъ строгамя бойковъ и вообще вещей для 
завода, а также и на случай какихъ либо заказанныхъ пред- 
метовъ, требующихь строгашя; 1 двойной долбежный и’ 
сверлильный станокъ, для приготовленя запаловъь и отдфлки 
плоскихъ частей винграда; главнфйшее же назначене этого 
станка состоитъ въ приготовлена боковыхъ отверстий у ору- 
ий, заряжающихея съ каземной части; 41 подвижной кранъ 
сЪ ЦЮ перемфщеня оруд СЪ Одного ставка на другой; 
кранъ этотъ расположенъ на нфкоторой выеот$ отъ станковъ 
и движется, какъ по ширинь, такъ и по длинЪ всей мастерской. 
Изъ перечня станковъ пушечпо-отдВлочной мастерской чи- 
татель можеть замфтить ту несообразность, что чиело то- 
карныхъ станковъ не соотвЪтетвуетъ числу сверлильныхъ; но 
этотъ ведостатокъ екоро будетъ уетраненъ доставкою недо- 
стающихь станковъ изъ загранацы, именно 2-хъ большихъ 
токарныхъ станковъ и 6-ти самоточекъ. 

Ири поступлени орудйной болванки въ мастерскую, прежде 
всего па концевыхъ ея поверхностяхъ приготовляютъ цент- 
ровыя утлублевя, затБмъ уже закладываютъ ее при помощи 
крана въ токарный станокъ, еъ котораго, по окончаши об- 
точки, перемфщають на сверлильный для высверливашя ка- 
нала, посл чего —на папфепный, для обточки ЦайфЪ, съ 
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цзифеннаго—па строгальный между цапфами; отсюда оруде 
закладывается въ станокъ для приготовления ‘запала, затЬиъ 
можетъ идта на пробу, послф которой оруме отдфлывается 
уже окопчательно: нарфзывается, если проба была до нарфзки, 
придфлывается затравочный винтъ, прицфль и проч. 

Въ настоящее время почти вс станки заняты отдфлкою 
4 и 8-Ффунтовыхъ орудШ; время, употребляемое’ на’ отдфлку 
первзго (безъ нарфзки канала), составляеть отъ 14 до 18 дней, 
а на отдфлку втораго, отъ 20 до 25 дней. Время это до- 
вольно продолжительно, но оно однако замфтно сокращается 
съ пробрфтешемъ опытности токарями, а также и съ. уве- 
личешемъ числа нсобходимыхь при этомъ механическихъ при- 
способлешй. 

Въ одинъ день (24 поля прошлаго года) съ пускомъ въ 
дъистне 15-тоннаго молота, въ Обуховскомъ заводф начали 
пробу стрфльбою вадъ орудмемъ, именно, надъ 4 Фунтовымъ; 
съ этой цфлию вблизи отъ завода, въ одной верстЁ, приго- 
товлено мЪето, вполн удовлетворяющее усломямъ пробы 
огнестрфльныхЪ орулй. 

Всф мастерсмя, а также контора и квартиры при заводф, 
освфщаются газомъ собственнаго приготовлешя, для чего имфется 
отдфльное небольшое каменное здаше, помфщающее въ себ 
$ ретортъ еъ двумя топками (одна для 3, другая для 5 ре- 
тортъ), дымоотводную каменную трубу, два очистительные 
ящика и два газгольдера, съ необходимыми для всего упо-- 
манутаго привадлежностяма. 

Полная цфна, по которой приготовляетъ Обуховский. заводъ 
орудля— это 24 рубля за пудъ. Хотя она и дешевле издфлий 
Круппа, во все-таки еще песоразмЪрно дорога, и можно на- 
дфяться, что, съ исполнетемъ всфхъ вышеописанныхъ усовер- 
шепствованй и развитемъ вообще валоваго производетва_ за- 
вода, цфна эта понизится. 

Въ поелфднее время Обуховекй заводъ обратилъ оеобен- 
ное внимаше на вылфлку стальныхъ вагонныхъ осей. До сихъь 
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поръ оси вагоновъ русекихъ желфзныхь дорогъ были обык- 
новенно желфзныя, но какъ онф подвергались поломкамъ, то 
въ послфднее время р$ёшено уже замфпить ихъ стальными; 
по этому поводу алексаплровскимъ чугунно-литейнымъ заво- 
домъ, ремонтирующимъ николаевскую желЪзную дорогу, быль 
едъланъ  заказъ Обуховекому заводу на изготовлеше двухъ 
пробныхъ ‘етальныхъ осей. Одна изъ нихъ была испробовзна 
въ март прошедшаго года. 


Жельзныя оси обыкновенно не выдерживали и половину 
тЪхъ ударовъ, каме были нанесены при проб на стальную 
ось. Въ заключеме экспертами было высказано, что хотя 
оси эти и прекрасны, однако еще лучше, еслибы онф бы- 
ли приготовлены изъ болфе мягкой стали. 


Векор$ за этимъ, дЪйствительно были приготовлены двЪ 
осей изъ мягёой стали, и для пробы пущены подъ дЪйетвую- 
пое вагоны николаевской желфзной дороги. До сихъ порь 
заводъ евфденля объ нихъ не иметь; извфстно однако, что 
поступившие вмфетф еъ ними на службу нфкоторыя изъ же- 
лЪзныхъ осей уже сломались. 


Надъ подобною же осью были слфлавы опыты на заводЪ, 
принадлежавшемъ прежде герцогу Лейхтенбергекому, 3 поня 
прои'лаго года въ паралель съ осями желфзной и изъ круп- 
повекой стали. ЦослВ каждаго удара оси были тщательно 
осматриваемы, при чемъ ни трещинъ, ни рванинъ н вообще 
недостатковъ въ обуховекой оси замфчено не было. Въ зак- 
лючеше пробы гг. присутствующаеми рфшено было надрубить 
каждую ось (обуховекую посл восьмаго, а крупповскую посл% 
двфнадцатаго удара) по ерединЪ на : дюйма по всей окружности, 
и зат6мъ уже сломать, какъ это и было сдфлано. Изломъ 
крупповской оси имёль видъ къ цевтру крупныхъ, къ позерх- 
ности же мелкихъ зеренъ, тогда какъ изломъ обуховской 
сси имблъ болфе однородный видъ—мелкозерниетый, а глав- 
ное съ елфлами большей вязкости, что можно было заключить 
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по ТЬмЪ тонкимъ волокнамъ, которые какъ бы вытянуты были 
одной половиной оси изъ другой. 

По большому прогибу послЪ втораго удара (стрЪлка кри- 
визны была въ десять дюймовъ}, который дала обуховская ось, 
и наконець по излому, должно полагать, что опа выдержала 
бы большее число ударовъ, сраввительно съ крупвовской. о- 
этому нельзя не пожалфть, почему дозволено было поковчить 
пробу осей надрубкою ихъ, при которой, понятно он уже 
должны были сломаться, между тБмъ какъ слфдовало бы, не 
надрубая, продолжать опытъ, что показало бы, которая изъ 
осей съ большимъ сопротивлешемъ излему, а это, какъ извЪ - 
стно, весьма важно для вагонныхъ осей. 

Прошедшаго 30 сентября, техпическимъ отдфлешемъ вар- 
шавекой  желЪзной дороги была повторена паралельная проба 
надъ двумя ваговными осями литой стали Обухова и Круппа. 
Проба велась подобно вышеозначенной, съ тою’ однако раз- 
ницею, что 1) въ вастоящемъ случаЪ баба при своемъ па- 
деши имфла направляюпия въ вертикальвыхъ  стр$лахъ во- 
рота, какъ это, напримбръ, мы видимъ у копровъ при за- 
бивкф свай, тогда какт, въ первую пробу опа падаза еовер- 
шенно свободно; 2} нижняя часть бабы имфла Форму при- 
тупленнаго клива, между т$мъ какъ баба, употреблепниая при 
первой пробф, имфла полусферическую Форму. 

Съ 10-го удара, при испытави обуховской оси было зам - 
чено, что желфзныя подушки, поддерживаюпия ось, сильно 
раешатались въ брусьяхъ, къ которымъ были прикр$и- 
лены подушки, показались трещины, которыя значительно 
увеличились къ концу пробы надъ обуховскою осью, такъ что 
при испытани крупповской оси, разстояме между средпими 
лишями желфзныхъ подушекъ (точекъ подпоры) было чрезъ 
это больше почти на 4 дюйма. Въ заключеше пробы, какъ 
обуховекая, такъ и крупповекая оси, были тщательно осмот- 
рьны, причемъ ви трещинъ, ни рванинъ и вообще педостат- 
ковъ замфчено не было. Обийй результатъ пробы тотъ, что 
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поелфЪ 8 ударовъ 36: пудовъ бабы сь 13* хутовъ высоты и 
б уларовъ съ 22 Футовъ высоты погибъ обуховекой оси до 
послЬдняго удара былъ 16°, послЪ удара 17" дюймовъ, круп- 
повекой же оси до удара 19-, посл$ удара 20; дюйм. И эти 
опыты, какъ видно, не доведены, до конца. 

Мы имфемъ извЪете, что Обуховсюй заводъ взялъ на себя 
поставку вагонныхь осей по цфнЪ около 9 руб. за пудъ. Цна 
довольно высокая, но понятная, поел$  вышеизложевнаго 
объяснешя недостатковъ, неизбфгнутыхъ еще заводомъ. 

Если Обуховскй заводъ предетавляеть по своему техни- 
ческому устройству одно изъ первыхъ заведенй въ Европ, 
то по экономическому положению значене его до сихъ поръ 
остается отчасти спорнымъ. Часто еще рождаются вопросы, 
дЪйствительно ли была необходимость въ содержани съ та- 
кимъ значительнымь пожертвоватемъ казенныхь денегъ (бо- 
лфе 900000 руб.) сталелитейваго згвода близь Петербурга, 
когда мы имли уже такой заводъ въ Златоустф, И Такъ легко 
соорудили другой близь Перми, въ м$етности весьма благо- 
приятной, по дешевизн$ вефхъ сырыхъ матерлаловъ ”). 

ОбуховскмЙ заводъ имфетъ, по мн-нию опонентовъ, сл$дую- 
пе коренные недостатки: 1) онъ употребляетъ горючимъ при- 
возный каменный уголь, потому дфйстне его во время войны 
можетъ быть весьма затруднено; 2) опъ сооруженъ главнымъ 
образомъ для выдфлки  стальныхъ орудий болыпаго калибра, 
но нетоворя уже о ковкуренщи, представляемой ему двумя 
уральскими заводами, находящимися въ мЪстноети болЪе 
благоируятной, самая потребноеть въ стальныхъ орузяхъ для 
Росем не такъ еше значительна, чтобы могла  обезпечить 
постоянную значительную работу тремъ подобнымъ заведешямъ; 


*) Пушки перускаго завода въ первый же годъ обошлись не дороже 
20 руб. за пудъ. Съ окончательнымъ устройствомъ завода он навЪрное 
не будутъ стоить дороже 13—15 руб. за пудъ, т. е. почти вЪ два раза 
лешсвияе крупповскихт, и на 70°”, деиевае издЪмй Обуховскаго завода. 
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тЬмъ болфе, что въ послБднее времл призвано весьма удоб- 
нымъ дфлать орумя большаго калибра чугунными, отли- 
вая ихъ по американекому способу съ охлажденнымъ кана- 
ломъ. При малыхъ же разм5рахъ казеннаго наряда, отъ 
большихъ накладныхъ расходовь и процентовъ ногаше- 
ния первоначально затраченваго на устройство завода ка- 
питала, цфнность издфл будетъ возвышатьея на Обухов- 
скомъ заводф въ значительной степени, ко врглу конечно 
для него. 


Есла же Обуховемй заводъ посвятить себя преиму- 
цественно исполненю частныхъ заказовъ, то ветрфтитъ, 
во первыхъ, конкуреншю въ издфмяхь завода Круппа и 
другихъ, прюбрётшихъ извфстное гепоттбёе, во вторыхъ, 
въ незначительной у наеъ внутренней потребности въ издф- 
мяхъ изъ однороднаго метала; дЪло другое бессемеров- 
ская сталь, та сразу нашла бы себф широкое поле для 
приложенй. Для того же чтобы издфия нашихъ сталь- 
ныхь литейныхъ заводовъ могли появиться на иностран- 
ныхъ рынкахъ требуется измфнеше многихъ условй, какъ 
нашего ввутренняго производства, такъ и нашахъ между- 
народныхъ торговыхъ сношенй, для чего надобно много и 
много времени. 


Таковы экономичесмя затруднешя, указываемыя вЪ по- 
ложени Обуховекаго завода. Но извЪетно, что въ каж- 
домъ дДБлЪ весьма легко найти затруднешя и недостатки; 
только они не должны останавливать вофхъ предпраятий. 
И безъь того уже разныя, слишкомъ дальновидныя с0- 
ображеня останавливали у насъ мвого полезныхъ начи- 
нан!й. Устройство одного завода, приготовляющаго столь 
необыкновенныя и столь жадно спрашаваемыя въ Европф из- 
дъля, никогда нельзя считать невозвратимой ошибкой. 
Безъ сомнфшя г. Обуховъ со временемъ преодолфетъ съ 


помощио правительства всё затрудненя, чему конечно можно 
Горн. Икурн. Кн. Г. 866%. 8 
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будет только радоваться всфмъ сочупствующимь  пашему 


столь полезному и къ сожатЬшю такъ мало ноошряемому 
горному дФлу *). 





*) Мы только что прочли въ газетахъ новую концессю на устройство 
желхБзной дороги отъ Витебска до Орла, и опять нашли въ ней статью, 
постоянно д$лающую построеше желфзныхъ дорогъ въ Росси безполезнымъ 
для развитя нашей желфзной промышыенности. $ 11 упомянутой концесси 
гласитъ: «Общество имфетъ право привозить изъ заграницы безъ платы 
таможенныхъ пошлинъ: а) рельсы, скр$5плетя ихъ, поворотные круги, не- 
реводныя стр%флки, снаряды водопитательные и водопроводные, станон- 
ные сигналы; 6) чугунъ, желбБзо и издфмя изъ нихъ на постройку мо- 
стовъ, станщй, мастерскихъ и другихъ строенй; в) подвижныя и постоян- 
ныя раровыя машины, краны, вЪфсы и друмя подобныя принадлежности 
станщй ; г) паровозы, тендеры, вагоны, домкраты, колеса, колесныя частн, 
рессоры, оси и вс друпя принадлежности, равно сырые матералы для 
постройки подвижнаго состава; д} рабочая машины, инструмевты, приборы 
и подобныя металическля принадлежности, необходимыя для усгройства 
мастерскихъ, ие) принадлежности электро-магнитнаго телсграха». Конечно 
весьма важныя соображения должны были заставить мивистерство путей 
сообщеня принать такую статью, вБроятно для успБха этого выгодпаго 
во всофхъ отношенмяхъ предпрят1я это было необходимо; для английской 
компани желЪзныхъ заводчиковъ, строющихъ дорогу на свои капиталы, 
сбытъ англйскаго желЪза составляетъ, безъ сомнЪшя, самое существен- 
ное услов!е; но мы все таки не можемъ объ этомъ не пожалфть въ видахъь 
собственно русской гориозаводской промышаленности. 


ИЗВЪОТИ и СМЪСЬ, 


РАПОРТЪ ПОРУЧИКА ПЕРЛОВСКАГО ИЗ’ ШВЕЦЩШИ. При- 
бывъ въ Финспонссюй заводъ, я засталъ оруме, заказанное 
мозскимъ вфдомствомъ, уже въ отдфлк$, тогда какъ обф домен- 
ныя печи были выдуты и ремонтировались; въ настоящее время 
я занимаюсь собиравшемъ св5денй и составленемъ чертежей, 
касательно рудообжиганая, доменной плавки, отливки орудй и 
желфзнаго производства въ Финспонгскомъ заводф; что же ка- 
сается пофздки въ заводъ Ставше, то она оказывается совер- 
;енно безполезной, такъ какъ заводъ этотъ, уже н$сколько 
лъть тому назадъ остановленъ. 


Снособъ отливки орудй на Финспонгскомъ завод5, ошибочно 
называть способомь г. Фейлицена, такъ какъ г. Фейтиценъ 
только проектировалъ 9-ти дюймовое орудме для шведскихъ мо- 
ниторовъ, которое было отлито по этому способу, вполн$ при- 
надлежащему Финспонгскому заводу и представляющему со- 
бою видоизмфнен!е отливки уже давно существовавшей въ этому, 
завод$. 


Способъ подобной отливки чугунныхъ орудй, состоитъ въ 
слфдующемъ: формовка производится, какъ и вообще, плотно 
утрамбовывая ФОрмовую землю между опокою и Формою орудия, 
посл чего, опоки устанавливаются въ литейномъ чану, или 
лмб, вырытой передъ доменными печами, въ выпускномъ дворФ; 
ямы эти, по окончательной установк$ и провф$рк$ хормы орудия, 
засыпаютея сухимъ пескомъ вплоть до дула, причемъ наруж- 
пый подогр$въ отчасти дфлается безполезнымъ, но уже во вся- 
комъ случа$, невозможнымъ; но разсматривая это засыпание 
опокъ пескомъ, какъ средство замфняющее наружный подо- 
гр$въ, во всякомъ случа нельзя не замфтить, что процесъ на- 
полненя и опоражнивания литейныхъ чановЪъ, требуетъ столько 
времени и рабочихъ, что чуть ли не уравнов$ёшиваетъ стои- 
мость подогрфва, и во всякомъ случаЪ не достигаетъ резуль- 

в. 
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татовъ послёдняго, такъ какъ охлаждеше въ сред песка, все- 
таки значительно. 


Далфе, приготовлене сердечника ифсколько разнится отт 
американскаго способа, принятаго вь Олонецкомъ округ$; сер- 
дечники Финспонгскаго завода выковываютсл изъ желбза, но 
безъ желобковъ (каннелюръ) для отвода газовъ, и не обклады - 
ваются дранью, а непосредственно обматываются пеньковымь 
канатикомъ и шаблонируются глиняного обмазкою, при чемъ 
вдоль сердечника прокладываются круглые или четыре) гольные 
бруски, которые, по просушк$, вытаскиватотся изъ глиняной об- 
мазки, и оставлаютъ въ ней полые, духовые каналы; что сп;- 
собъ этотъ достигаеть тБхъ же результатовь какь и американ- 
сюй, совершенно естественно; но принимая во внимаме мЬш- 
катность исполненя, и частое осыпаше обмазки при вытягива- 
ни прокладныхъ брусковь, подобное приготовлене сердечни- 
ковъ во всякомъ случаф неудобно, пе говоря уже о малыхъ 
калибрахъ орумй, при которыхъ опо совершенно неиспол-— 
НИМО. 


Такимъ образомъ изготовленн „й ссрдечникъ вставляется въ 
ъорму оруд!я, и закрЪпляется посредствомъ треноги и винтовъ 
на полф$ прибыльной опоки; но тагь какъ литье производится, 
не двумя даметрально противуположными сихонами, а только 
однимъ, вслЪдств:е чего вращение чугуна происходитъ непра- 
вильно, и сообщаетъ колебаше сердечнику, то принужден я были 
укрфплять этотъ посафдей, въ вертлюжной части орудя, еще 
желфзными треножками или распорками, которыя оставаясь въ 
тБлБ оруда, вредно вмяютъ, по увБренно шведскихъ артилае- 
ристовъ, на стойкость оваго, скопляя около себя нечистоты и 
раковины. 


Въ сердечникъ вставляется трубка, по которой во все время 
литья и охлажденя орудя. вдувается воздухъ, но безъ примеси 
водяной или какой либо другой пыли; правда, что въ начал 
этого года, было произведено 5 опытовъ, съ одновременнымъ 
вдуванемъ воздуха и воды, причемъ посл5дняя отъ дфйстан 
дутья раздроблялась; но способъ этотъ найденъ несоотвЪтствую- 
щимъ цфали и неудобнымъ, такъ что въ послбднее время охла- 
ждене производится однимъь только воздухомъ; очевидно, что 
охлаждение воздухомъ медленнфе водянаго, и во всякомъ случаЪ 
не такъ полно, такъ какь, принимая во вниманю разность тец- 


—— 117 — 


лоемкости воды и воздуха, величина коеФхищента полезности 
охлаждения воздухомъ не можеть достигнуть соотв$тствующей 
величины водянаго охлаждения. 


При отливкБ орудй большаго калибра, когда количество чу- 
гуна изъ обоихъ доменныхъ печей недостаточно, оруде попол- 
няегся изъ вагранокъ, посредетвомъ втораго сиФона, откры- 
вающагося въ полости Формы. выше цапръ; не говоря уже о 
трудности на столько точно управлять ходомъ доменныхъ пе- 
чей, чтобы всегда получать чугунъ требуемаго еорта, вопросъ 
этотъ, въ этомъ случаБ, еще усложняется одновременнымъ 
дЪиствемъ вагранокъ, вслЪдстые чего, сортъ чугуна въ ору- 
дихъ Финспонгскаго завода значительно непостояненъ, и пред- 
ставляетъ въ своихъ колебаняхъ переходы отъ №2 до №3, со- 
образно номенклатуры чугуновъ Оловецкаго округа. 


17 декабря 1865 г. 


ОБЪ ОТКРЫТИ КАМЕННАГО УГЛЯ В ТУРКЕСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Въ №5 Горн. Журн. 1865 г., въ статьБ «Кратюй 
геогностичесюй обзоръ сфверной части Коканскаго Ханства» 
и пр. мы сообщили объ открыт. поручикомъ Фрезе каменно- 
угольнаго м5сторождения въ Туркестанской Области, въ 80-ти 
верстахъ отъ укрфпления Чулакъ-Курганъ, по неболыпной р$чкЪ 
Батпакт, впадающей въ р. Бабата и принадлежащей къ си- 
стем$ р. Сыръ-Дарьи. Съ вамфренемъ скорфе воспользоваться 
этимъ открытемъ, по причинф крайняго недостатка горючаго 
матер!ала въ тфхъ краяхъ, мфстное начальство исходатайство- 
вало о командировании: въ Туркестанскую Область горнаго ин- 
женера подполковника А. С. Татаринова, который долженъ быль 
приступить къ разработкЪ открытаго м5сторожденя и къ по- 
искамъ угля въ другихь мБстахъ, боле близкихъ къ тЬмъ 
пунктамъ, гдф наиболфе требуется его употреблете. 

При изся$довани м$фсторождения по р. Батлакъ, г. Татариновъ 
скоро убЪфдился, что оно представаяеть слишкомъ тонне пласты 
угля и не заслуживаетъ разработки. Слухи 0 томъ, что по 
р. Бугони, изливающейся въ Сыръ-Дарью между Туркестаномъ 
и Чемкентомъ и расположенной ближе къ судоходному устью 
р. Арыса, которая впадаетъ. тоже въ Сыръ-Дарью, и куда гу- 
бернаторъ Туркестанской Области желалъ, чтобы былъ достав- 
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ляемъ каменный уголь, заставили г. Татаринова перенести поиски 
на р. Бугонь. 

Познакомившись съ геогностическимъ составомъ почвы, онъ 
убфдился, что здЪфсь развита каменноугольная тормащя, состав- 
ляющая продолжене той, которая находится на БатпэкЪ и Ба- 
бата. Онъ задалъ въ одномъ изъ логовъ, впадаюнщцихъ въ Бугонь, 
буровую скважину и поверхностные разрфзы. Скважиной встр?- 
ченъ каменный уголь на глубин 2'/, саж., а разрЪзами най- 
денъ близь береговаго обрыва этотъ горюч!й матерлалъ на глу- 
бин$ 2 аршинъ. 

Вскрывъ наносную глину, г. Татариновъ нашелъ 6 пластовъ 
каменнаго угля, при сл5дующихъ условяхъ: 


Толщина. Свойства. 
Верхай пласть.. №6 3Зъ. углистая глина съ тон- 
кими прослойками камен- 
наго угля. 
песчаникъ. ? — бд. 
пласть .. №5 1—3 сланцеватая, сильно уг- 


листая глина съ тонкими 
прослойками угая. 


несчаникъ, 1 

пластъ .. № 1 тоже, прослойки въ 1 
вершокъ. 

песчаникъ. 4 —6 

пластъь .. №3 3—6 четыре слоя угля съ че- 
тырьмя же слоями песча- 
ника. Толщина тфхъ и 
другихъ одинакова. 

песчаникъ. 1 

пасть .. №2 11-3 шесть каменноугольныхть 
слоевъ въ еланцеватой 
глин$, изъ которыхуъ два 
въ 1+, Т д. 

песчаникъ. 14 

нижнй пластъ.. №1 3—6 три слоя каменнаго угля 


въ сланцеватой глинБ. 


Каменный уголь очень хорошъ, горитъ съ длиннымъ нламе- 
немъ, скоро возгараясь; при опытахъ въ кузницф онъ даль 
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очень хорошие результаты. Мфсторождене это находится въ 
70-ти верстахъ отъ Чемкента и въ 90 или 100 верстахъ оть 
впадення Арыса въ Сыр'ь-Дарью. 

Ныпфшней развфдкой, очень легкой, потому что открыте 
сдфлано уже поздно, 29 сентября, опредълено протяжене пала- 
стовъ по паденио, отъ верхней ихъ части до горизонта р$ки, 
на 5 саж., и по простиранию между разрЪзами и буровой сква- 
жиной на 30 саж. Съ наступлешемъ весны, т. е. въ хевралЪ 
или въ мартф, г. Татариновъ приступитъ къ детальной раз- 
вЪдк$, подготовленю къ разработк$ и вслБдъ затфмъ вачнетъ 
и самую добычу, предполагая, что слои сланцеватой глины, 
проходание въ каменноугольныхъ пластахъ, сдфлаются тоньше. 


(Изь донесени подполковника Татаринова.) 


новыя СВЪДЕНЯ © РАСПРОСТРАНЕНИИ ВЕССЕМЕРОВА 
ПРОЦЕСА И О КАЧЕСТВАХ ЕГО ПРОДУКТОВ"Ь. Г. Бес- 
семеръ читалъ въ одномъ изъ засфданй британскаго общества, 
въ Бирмингем, въ 1865 г. записку о выдфлкБ литой стали, 
чистотЪ ел и употребленаи въ замфнъ желфза. Сообщивти въ 
ней историческмя свфденя о своемъ открыти и о малыхъ успф- 
хахъ первыхъ попытокъ, онъ прибавилъ, что былъ принуждепъ, 
съ большими денежными пожертвованями, сдфлаться стальнымъ 
ъабрикантомъ въ Шеффильд$, центрБ сталелитейныхъ заводовъ; 
ло окончаши срока привилеми г. Мушета на приготовлете 
сплавовъ изъ желфза и марганца, онъ внушилъ г. Гендерсону 
мысль устроить въ ГласговБ заводъ для производства этихъ 
сплавовъ. Заводь этотъ приготовляетъ теперь очень чистые 
сплавы этихъ металовъ, содержацие отъ 285—30°/о марганца и 
имоще большия преимущества надъ зеркальнымъ чугуномъ, 
который они безъ сомнфыя вытфснятъ изъ употребленя. Онъ 
представилъ обществу два конца стали, толщиною въ 40 мил- 
лиметр., которые въ холодиомъ состоями были согнуты подъ 
молотомъ вдвое, и объявилъ, что на приготовлене этого очень 
мягкаго метала были употреблены сплавы г. Гендерсона, вм$ста 
зеркальнаго чугуна; этотъ посл5дей не вт, состояши дать стали 
такихъ качествъ. Г. Бессемеръ упоманулъ также о новыхъ 
сплавахъ г. Пригера, которые по его способу могутъ давать 
ковкое желЪзо. 
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|Циты для блиндажныхь судовъ, сдБлаиные по бессемерову 
способу многими большими заводами, чрезвычайно магки и 
ковки, хотя представляютъ двойное сопротивленте выстрЪфламъ, 
вь сравнени со щитами изъ желфза невысокихъ качествъ, упо- 
требляемаго обыкновенно на это дЪао. 


Потомъ г. Бессемеръ исчислилъ разныя, изв$стныя читате- 
лямъ Горнаго Журнала, употребленмя стали, выдфланной по его 
способу и упомянулъ о томъ, что г. Рамсботтомъ съ усп$хомъ 
употребляетъ при выдфлк$ бандажей и пр. двойной молотъ, ко- 
торый въ одно и тоже время дБлаеть ударъ съ двухъ сторонъ 
стальнаго бруска, въ горизонтальномъ направлемши, такъ что 
дорогое устройство обыкновенныхъ молотовъ оказывается без- 
полезнымъ. Г. Бессемеръ окончилъ свою записку изложенемъ 
большаго развитйя сталелитейнаго производства въ Ангми. От- 
четъ о международной выставк$ 1851 г. показываетъ, что все 
производство стали вс5хъ сортовъ въ ШеффильдЪ простиралось 
въ то время до 35000 тониъ (2200000 пуд.), изъ коихъ до 
18000 тоннъ литой стали, или 346 тоннъ посл$дней въ недфлю: 
ифсколько другихъ небольших заводовъ возвьииали можетъ быть 
все производство литой стали въ Великобритании до 400 тоннъ 
въ недБлю. Тотъ же отчетъ упоминаетъ, что гг. ТагИп выста- 
вили необычайную ‚для того времени цБльную штуку литой 
стали въ 1200 килогр. (1,2 тонны). Въ посл5дне годы про- 
изошии важныя перемфны въ этомъ производств5 и болыше 
бессемеровы приборы въ ШезтфильдЬ, на заводахъ гг. Броуна 
и К°, могуть каждыя сутки отливать массы литой стали въ 
2% тонны, т, е. въ 20 разъ болфе диковинной штуки 1851 г. 


Теперь въ Авгми 17 большихъ заводовъ выдфлываютъ бессе- 
мерову сталь. На заводахъ Ваггочу—З1ее! Сотразму легко можно 
приготовлять 1200 тоннъ превосходной стали въ недфлю, и 
когда будетъ окончена новая Фабрика, содержащая 12 поворот- 
ныхъ ретортъ, вмБстимостью каждая въ 5 тоннъ, это прекрас- 
ное заведение въ состоянми будетъ готовить въ недфлю отъ 
2000 до 2400 тоннъ. Во всей Ангми устроено и строятся 
60 поворотныхъ ретортъ, дающихъ въ одну операцию отъ 3 
до 10 тониъ стали. Когда всф реторты будутъ въ правильномъ 
ходу, то онф дадуть до 6000 тоннъ въ недЪфлю, или въ 15 разъь 
болфе ироизводительности стали въ Великобритании, до введеня 
осссемерова процеса. 


— 121 — 


Средняя продажная цфна бессемеровой стали, по крайней 
мфрф, на 500 Фр. на тонну ниже той, по которой продавази 
литую сталь въ то время. Нынфшний способъ производства дзеть 
слфдозательно одной Англи до 456 милионовЪ Франковъ сбе- 
реженя въ годъ, даже при нынЫинемъ дфтскомъ состояши 
этого способа. 

([е Тесйпо10 де 1865, № 345.) 


Нельзя не обратить внимаше гг. русскихъ заводчиковъ на 
это скорое усилеше производительности бессемерова метала 
до 18 милмон. пуд. въ годъ въ одной Англи. Дфло дойдетъ 
до того, что всБ вещи для желфзныхъ дорогъ и мноме друпе 
предметы будуть готовиться только изъ одной бессемеровой 
стали. 


]}осифъ Шлегель, директоръ н$которыхт, каринтйскихъ же- 
лЪзныхЪ заводовъ, опубликовалъ сравнительные результаты ис- 
пытан!й надъ рельсами изъ бессемерова метала и изъ обыкно- 
веннаго желфза. Пробные рельсы были длиною въ 6 хут., 0б- 
р$заны на концахъ подъ прямымъ угломъ, были выправлены й 
имБли совершенно одинакую Форму. Они были выдЪфланы въ 
завод Превали, а бессемеровъ металъ былъ приготовленъ изъ 
гюттенбергскаго чугуна компаши Раушеръ въ Гезт$, въ Ка- 
рини. Извфстно, что чугунъ выплаваяется тамъ на древес- 
номъ углБ. Подвергаемые пробф рельсы клали обоими концами 
на подставки и по серединф производили давлене помощью 
рычага съ однимъ плечомъ, имфвшимъ въ длину 168", и на 
конц$ котораго была прив$шена вфсовая чашка, тяжесть коей 
вуфстф съ цфпями составляла 92 вфнскихъ хунта. Давлене на 
рельсъ, производившееся однимъ рычагом, равнялось 3225 хун- 
тамъ. Желбзный рельсъ, при давлеши въ 7348 фунт., приняль 
изгибъ по всей длинб, не вяпрамивпийся носл$ опыта и стр’б.лка 
косго имфла 10””. Рельсъ изъ бессемерова метала совершенно 
выпрямился посл давленя въ 6890 хунтовъ, а отъ давления въ 
1806 ъунт. получилъ изгибъ’ на 1’*’’. Результатъ этотъ показы- 
вяетъ, что рельсь изъ бессемерова метала, въ сравнен:и съ 
сАбБланнымь изъ обыкновеннаго, хорошаго желфза нуБль въ 
десять разь большую упругость. 
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По относительной крфпости или способности держать грузъ, 
рельсъ изъ бессемеровой стали могь выдерживать болзе нежели 
двойной грузъ въ сравненши съ жел$знымъ рельсомъ. Это же 
нодтвердилось и при пробф на изломъ; рельсъ изъ бессеме- 
рова метала оказаль необыкновенное сопротивлете, что осо- 
бенно важно при большой его плотности, почти одинаковой, 
какъ у литой стали. 


Если обратить внимате на то, что бессемеровъ металъ имфетъ 
три самыя нужныя качества: большую плотность или твер- 
дость, большую вязкость или относительную крЪфпость, и упру- 
‘ость въ 10 разъ больную, ч$мъ у обыкновеннаго хорошаго 
желЪза, то легко предсказать, что металъ этотъ станутъ упо- 
треблять вездь. Онъ можетъ также свариваться и принимать за- 
калъ. Каждый большой предметъ сдфланный изъ бессемерова 
метала одинаковаго качества съ испытаннымъ, дастъ большое 
денежное сбережене, потому что металъ этотъ только немно- 
гимъ дороже желЪза, тогда какъ вм5сто 8 пуд. желЪза его по- 
требуется 5 или 4 пуда. КромБ того, обдержка его гораздо 
мене и служба предмета продолжительнфе. 

Металъ этотъ можетъ имфть качества плотнаго, мелкозерни- 
стаго желБза, или стали, смотря по употребленному на при- 
готовлен!е его чугуну. Негодныя вещи изъ него можно легко 
и съ небольшими издержками употребить въ пользу; ихъ стоитъ 
только, смотря по виду и разм5рамъ, проковать, прокатать изи 
проплавить. 


(Оезёетгезсв. Дезейт. [иг Вегд-ипа Нийеплоезет, 1805 г. №65.) 


НОВЫЙ СПОСОБЪ ИЗВЛЕЧЕН1Я ЗОЛОТА ИЗ КОЛЧЕДА- 
НОВ И ДРУГИХЪ РУДЪ СЪ УБОГИМЪ содержантЕМЪ; 
ст. ДжаКсонА и Отта. Между различными, введенными въ но- 
слфднее врема улучшевями въ извлеченти золота, способъ по- 
койнаго Фхрейбергскаго професора Платтнера занимаетъ первое 
место какъ въ научномъ, такъ и въ практическомъ отношеши. 
Пе смотря на то, въ АмерикБ почти повсюду употребляется 
амальгамация и въ ней введены всЪ$ возможныя усовертенство- 
вашим, почему и можно по справедливости сказать, что этимъ 
процесомъ нельзя достигнуть лучшихъ результатовъ, въ срав- 
неши съ нынфишими. Хотя опъ извфстонъ и введенъ въ упо- 
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треблеше уже очень давно, но иметь значительные недостат- 
ки и, въ особенности, большихъ расходовъ этого производства 
никогда нельзя будетъ устранить. Это признано всфми, и амаль- 
гамащя охотно была бы совсфмЪ оставлена, если бы извфстенъ 
былъ болБз удобный и выгодный способъ извлечения золота изъ 


рудъ. 


Для обработки бфдныхъ золотыхъ рудъ совсфмъ невыгодно 
употреблять амальгамацию, потому что золото не все приходитъ 
въ прикосновеше со ртутью и весьма несовершенно извлекается. 
По этой причин$ ПЧлаттнеръ, одинъ изъ отличнфйшихъ мета- 
лурговъ новф$йшаго времени, предложилъ употреблять хлоръ для 
извлечения золота изъ рудъ. Способъ этотъ былъ, какъ из- 
вфстно, прежде всего введенъ въ большомъ вид$ въ Рейхен- 
штейнЪ въ Силезши, гдЪ въ теченте н®сколькихъ стол5тй нако- 
пилось огромное количество золотистыхъ остатковъ отъ 06б- 
работки мышьяковыхъ рудъ. Хотя эти остатки очень О$дны зо- 
лотомъ и не могли быть обработаны на золото никакимъ изъ 
извфстныхъ прежде способовъ, но этотъ металъ извлекается 
изъ нихъ посредствомъ хлора съ болышою выгодой. Столь же 
хорошие результаты этотъ способъ далъ вь Шемниц$ и Шмель- 
НИЦ ВЪ Венгрии и во многихъ другихъ м$5етахъ, гд$ цЦ$лыя 
горы отваловъь обработываютея вновь на золото. Однакожъ 
Платтнеръ вскор$ убЪдился, что для такихъ рудъ, которыя со- 
держатъ золото въ оруденфломъ или соединенномъ съ другими 
тфлами состоянии, способъ его требуетъь улучшения; слишкомъ 
ранняя смерть помфшала ему выполнить свои предположеня. 


Для объясненя недостатковъ этаго процеса нужно объяснить 
мног1я подробности, прежде чБмъ мы опищемъ снособъ, на ко- 
зорый нами взята привилегая въ Соединенныхъ Сфверо-Амери- 
канскихъ Штатахъ въ апрфлЪ 1865 г. Передъ обработкой хло- 
ромъ, руды должно обратить въ такой же мелкий порошокъ, 
какь и для амальгамащи; сверхъ того, сфрнистыя руды должно 
обжечь до такой степени, чтобы всф содержашиеся въ нихъ ме- 
талы, кромБ золота, перевести въ выспия соединеня съ кисло- 
родомъ; въ этомъ состоянии хлоръ дфйствуетъ на нихъ очень 
мало и золото одно переходитъ въ растворъ. Подготовленная 
такимъ образомъ руда. кладется въ глинлную или деревянную 
носуду, выложенную внутри свинцомъ, и потомъ сквозь нее 
пропускается хлоръ, пока она совефмъ насытится имъ. Цотомь 
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на руду наливается теплая вода; пронсходайий при этомъ ра- 
створъ золота процфживается и сквозь него пропускается сЪфр- 
нистый водородъ; отъ этого образуется осадокъ, состояций 
изъ сфрнистаго зозота и другихъ сфрнистыхъ металовъ; оса- 
докъ этотъ растворяется въ царской водк$ и отъ прибавления 
къ раствору желфзнаго купороса, золото осаждается въ мел- 
комъ, металическомъ видф, безъ всякаго содержаншя серебра 
или мфди; его промываютъ и сплавлаяютъ. 


Способъ этотъ соверщекно хорошъ въ томъ случа$, когда 
золото въ металическомъ вид заключается въ кварц, и также 
для рудъ, содержащихъ немного сЪфрнистыхъ металовъ и не 
требующихъ продолжительнаго и дорогаго обжиган1я. Онъ также 
вполнЪ годится для извлеченя золота изъ упомянутыхъ выше 
остатковъ, хотя предложенвые изобрфтателемъ приборы допу- 
скаютъ обработку рудъ только въ малыхъ размфрахъ. Напро- 
тивъ, если руды содержатъ много сфрнистыхъ металовъ, какъ 
паирим. американскя руды изъ Колорадо, то употреблеше этого 
способа представляетъ два недостатка: 


1) требуется избытокъ хлора и 


2) золото очень рЪлко извлекается изъ рудъ совершенно и 
остатки оказываются золотистыми. 


Самый дешевый способъ насыщемя хлоромъ былъ бы до- 
стигнутъ тогда, когда можно бы было хлоръ употреблять вь 
количеств необходимомъ для растворения всего золота. Но это 
никогда не достигается и можетъ быть всего будетъ потребно 
гораздо болфе хлора, ибо мелкая руда и особенно заключающиеся 
въ ней окислы поглощаютъ газъ, не соединяясь съ нимъ хи- 
мически. Хотя невозможно совершенно ‘уничтожить этотъ не- 
достатокъ процеса, но мы отчасти достигаемъ этого по спо- 
собу, который однакожь не можемъ здБсь описать. Мы удо- 
вольствуемся однимъ замфчанемъ, что употреблешемъ особен- 
наго способа для освобожденя рудъ отъ сфры, мы достигаемь 
сбережения половиннаго количества хлора, потребнаго на Рей- 
хенитейнскомъ заводф. Въ этомъ состоитъ первое преимущество 
нашего способа извлеченя золота. 

Способъ Платтнера имфетъ еще другой недостатокъ. Всл5д- 
стме несовершеннаго обжиганмя и присутстыя въ руд основ- 
ныхь солей и сфрнистыхъ соединенй, могуть произойти сое- 
динешя хлора съ сфрой, которыя подвергаются вторичному 
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разложеншю и дЬйствуютъ на образовавшееся уже хлористое 
золото, такъ что пропорщюнальное оставшемуся въ рудБ со- 
держанию сфры количество золота снова выдфляется и не из- 
влекается изъ остатковъ. 

При нашемъ способф извлечение золота производится другимъ 
образомъ, именно посредствомъ хлорноватистой кислоты (сое- 
линеше одного атома хлора съ однимь атомомъ кислорода) 
вместо хлора. Когда газообразная хлорноватистая кислота при- 
ходитъ въ прикосновеше съ сфрнистыми соединенями, остав- 
мимися въ рудБ, то составныя части ея разъединяются и кис- 
лородъ повышаетъ степень окислешя сфры, между тьмъ какъ 
свободный хлор’ь соединяется съ золотомъ. 

Употребленаемъ хлорноватистой кислоты достигаемл» мы двухъ 
важныхъ выгодъ: 


1) образован!е вредно дфЙйствующихъ на золото соединений 
совершенно устраняется, посредствомъ окислительнаго дЪйствя 
освобождающагося изъ кислоты кислорода; 


2) хлоръ дфйствуетъ въ моментъ своего происхождения, когда 
онъ обладаетъ наибольшимъ сродствомъ къ другимъ тфламъь. 
Это до крайности выгодное обстоятельство не только значи- 
тельно ускоряетъ ходъ операщи, но и позволяетъ употреблять 
нашъ способъ для рудъ, содержащихъ золото какъ въ мелкомъь, 
такъ и въ крупномъ вид$. 


Мы должны прибавить несколько словъ о томъ, возможно ли 
употребленте нашего способа въ большомъ видф. Онъ, подобно 
другимъ методамъ извлечения золота, требуетъ совершеннаго 
измельчения руды и хорошаго обжиганя, когда руда содержитъ 
сфру. Если она содержитъ мфдь, то послБ обжигавя мЪдныя 
соли должно выщелачивать водою и осаждать м$дь изъ раствора. 
Потомъ въ обоихъ случаяхъ можно приступать къ обработк$ 
хлорноватистой кислотой. 


Спрашивается, можно-ли приготовить эту кислоту по деше- 
вой цфён5? Мы съ увБренностью можемъ отвфчать на этотъ 
вопросъ утвердительно, такъ какъ огромныя количества ея при- 
готовляются на выдЪлку солей, служащихт, для бфления тканей, 
и именно хлористаго кальшя. Для нашей цфли нужны тфже по- 
мБщеня и тфже приборы, какя требуюгся при выдфлкЪ этихъ 
сотей; но сверхъ того нужна еще свинцовая реторта, устана- 
вливаемая между приборами для полученя хлора и помфщениямя, 
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гдБ складывается руда, и наполиясмая растворомъ обыкповен- 
ной глауберовой соли. Такимъ образомъ хлорповатистая кис- 
лота получается въ свободномъ состоянии. 

Гевераторъ для хлора можетъ имбть въ отношеши къ каме]Б, 
гд$ помфщастся руда, меныше размфры, чфмъ при выдфакЪ хло- 
ристаго кальщя. Камера для руды строится изъ песчаника или 
изъ кирпича и имфетъ большуто вышину вЪ сравненти съ ши- 
рино!о. Внутри ее должно покрывать асфальтомъ. На дличныхъ 
сторонахъ ‘укладываются доски, длиною отъ 8 до 10 фут. и 
тириною въ 2 фута, одна надъ другою, такъ что онф образу- 
ютъ этажи для помфщеня руды, высотою въ 4 тута. ПосрединЪ 
камеры остается узюай проходъ; черезъ сдфланныя въ стБнахъЪ 
два окна можно слфдить за ходомъ процеса; кромф того для 
входа въ камеру на узкой сторон дБлается дверь. Когда на- 
сыщеше руды хлоромъ окончится, то чрезъ окна можно ви- 
дъть зеленый газъ; тогда отворяетея дверь, плотно запираемая 
въ продолжен1е процеса; газъ выходитъ и руда выгружается. 

СлБдующая за симъ операшя, извлечене хлористаго золота 
водой, производится при помощи центробЪжной силы или ги- 
дравлическаго пресса, и получается очень густой растворть, изъ 
коего золото осаждается или прямо сЪрнокислой закисью желЪза, 
или сначала сфрнистымъ водородомъ и потомъ, по растворенит 
сфрнистыхъ металовъ въ царской водкБ, тоже купоросомъ. Об 
операци очень легки и не требуютъ никакихъ особенныхъ и 
дорогихъ приборовъ. 

Въ сравнени съ амальгамащей и въ предположении, что для 
амальгамирныхъ устройствъ нужны таюе же расходы, какъ и 
для устройствъ по нашему способу, способъ этотъ, кром$ упо- 
мяпутыхъ выше преимуществъ, имфетъ еще слфдуюция: 

1) цвнность безвозвратно употреблающихся при разныхъ 
операшяхъ матерталовь несравненно менфе противъ ртути; 

2) значительный расходъ на горючй матералъ для пере- 
гопки ртути совершенно сберегается; 

3) очищеше извлеченнаго золота не нужно, такъ какъ оно осаж- 
дается совершенно чистымъ изъ раствора хлористаго зол. въводф; 

4) при нашемъ способ здоровье рабочихъ не подвергается 
никакой опасности. 

(Оезетгесй. Хеойзсйт. Гит Вегд-ипа Пийете$. 1865, № 51.) 


ЗАМЕЧАНТЕ НА ПРОЕКТЪ ПОСТОЯННЫХЪ ЦУНЪ ПРИ- 
ВОЗНЫХЪ И ОТПУСКНЫХ ТОВАРОВ ПО ЗАГРАНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ ДИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРИВОЗА И ВЫ- 
ВОЗА ВЪ «ВИДАХЪ ВНЪШНЕЙ ТОРГОВЛИ». Вь издаваемых”ь 
департаментомъ таможенвыхъ сборовъ «Видахъ внЪшней тор- 
говли» Цфнность, какъ привозныхъ, такъ и отвозныхъ товаров 
выводилась до сихъ поръ на основаши цфнъ, показываемыхъ въ 
обтъявленяхъ самими торгующими. 

Но извлекаемая изъ кунеческихъ объявлешй цфна товарамъ 
обыкновенно весьма невфрна, потому для будущаго, департа- 
ментъ таможенныхъ сборовъ рЪшился на первое время устано- 
вить постоянныя цЪны (у@ечг осле е) и затБмъ составляетъ 
всБ таблицы исключительно на этихъ данныхъ. ВмфстЪ съ т5мъ 
для справокъ будетъ по прежнему прилагаться прейсъ-курантъ 
текущихъ цънЪъ (уаеиг гееПс), составленный биржевыми комите- 
тами и проч. 

Съ означенною ЦФлью составленъ нын$ проектъ прейсъ- 
куранта постоянныхъ цнъ, выведенный по средней цифр 
цфнности за посл5днье 3 года, показанной торгующими и во- 
шедиий вЪ «Виды торговли». Проектъ этотъ напечатанъ въ 
12 № Сборника свфд. и матер. по в$д. минис. Финансовъ. 
Публикуя его, департаменть таможенныхъ сборовъ пригла- 
шалъ всфхъ интересующихся этимъ вопросомъ доставить свои 
мнфн1я о цфнахъ приведенныхь въ проект$. 

Мы пользуемся этимъ случаемъ, чтобы представить нЪ- 
сколько замбчашй о предметахъ, касающихся нашей горной и 
металической промышленности. | | 

По нашему мнфню выводить средмя цфны изъ показанй 
торгующихъ вовсе не слБдовало, такъ какъ всф полученныя 
цифры за немногими исключен1ями совершенно не в$рны. Скорфе 
слфдовало бы поручить ихъ обработку людяме или учрежден!- 
ямъ вполнЪ компетентнымъ: маклерамъ, биржевымъ комите- 
тамъ и проч. Если только сохранятся цфны, приведенныя въ 
проектъ, то мы долго еще не будемъ имфть настоящаго поня - 
тя о положении нашей внфшней торговли. НримБры, взятые изъ 
нашей спещальности, вполн$ докажутъ это. 


ПРИВОЗНЫЕ ТОВАРЫ. 


Гадмей необозженый и 
обозженый ..... 


(Бра Г] ® Г] ® ь а е 
Каменный Уполвтть. * 
Нотаигь . 


Нетроль „гого р 


МЕТАЛЫ ВНЕ ВЪ ДРАЪ. 


Желфзо полосовое. .. 
сортовое. .. 
котельное. .. 
листовое... 
ото с ии 


ЗОВИ они. А 


Металы составн., мель- 
хоръ и проч. ... 


Олово ВЪ слитках» и 
прутьяхъ...... 
Ркуть, сы ва о ччта 
Издьлия. 
Золотыя, ...... 
Серебряныя ....-. 
Платиновыя. ...*. 
Изъ литой стали круц- 
ШЫЙ зв * 1 
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ЦБпа вывед. 
по 3-хъ дБтн. 


сложности. 
За пудъ. 
Руб. К. Руб. 
7 
1 70 1 
5 
- 29 о 
2 10 4 
1 30 1 
1 60 1 
о. || о 
я 1108 3 
Я 38 4, 
9 11 
12 8 
11 13 
31 35 
9287 20000 
1058 1500 
2800 4000 
6 12 


Должно быль. 


10 


10 
15 
50 


65 
95 
50 


50 


Прим Бчашя. 


Высшая цфна 
на рудникахть въ 
Польш$ и Си- 
лези. 

Цфны по бир- 
жевымъ прейсъ - 
курантамъ пос- 
АЪднихъ дуть. 


Цбны 
техни- 
ческихъ 
агенст. 
ЦБна, по кото- 
рой прюбрЪтало 
морское мини- 
стерство 


Ц. Т. А. 


По крайней мф- 


р вдвое до- 
роже. 
По биржевымъ 


прейсъ —куран- 
тамъ. 
По расчету цфиы 
драгоцфн. мета- 
ловъ. 
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ИРИВОЗПЫЕ ТОВАРЫ. Цъиа вывед. Должно быть. Примбчания. 
но 3 хъ лфти. 
СсЛОлНосСти. 


За пудъ. 
Руб. К. Руб. К. 

Химическая посуда. . 10 | Должна — быть 
гораздо дороже, 
такъ какъ сюда 
входитъ платн- 

новая посуда. 

Кромф того существуетъ слфдующее противор$че: м$лу не-- 

очищенному цфна опредфлена 1 руб. 50 коп. пудъ, а очищен- 
ному 75 коп. пудъ. 


ОТПУСКПЫЕ ТОВАРЫ. ЦФпа вывед. Должно быть. Примфчан1я. 
по 3-хъ аБтн. 
сложности. 


За пудъ. 


Руб. К. Руб. К. 
Плазина.: . зо зн ь „ФО 3200 ЦЪна монетна- 
го двора. 

МЫ. ом с 10 12 50 По биржевымъ 
ЖелЪзо листовое... 3 3 50 прейскурант. 
т РЕ 55 75 
ИИ 3 ово ва, в 2 2 10 
Руда жельзная .... 45 10 
Издьля серебряныя. . 1000 1500 

= мфдныя. . .. 14 25 
Каменный уголь. ,. 7 20 
Ко аль др 7 50 10 


КромЪ того, весьма важное противор$че въ томъ, что из- 
дъмямъ бронзовымь назначена цфна 20 руб. пудъ а латун- 
нымъ 30 руб. пудъ. 

Желательно, чтобы всЪ вышеупомянутыя ошибки, также какъ 
и мномя другя, были исправлены потщательн$е. Во всякомъ 
случа для составлемшя отчета о металической торговл въ 
«Статистическомъ СборникБ» мы примемъ уже нашу оц$нку. 

К. Скальковсшй. 


Гори Журн. Кн Г. 1866 + 9 
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ОВЪ УПОТРЕВЛЕНШИ ДОМЕННЫХЪ ШЛАКОВ» КАК 
СТРОИТЕЛЬНАГО МАТЕРТАЛА, ВМЪСТО КИРПИЧА ‘); ст. г. 
Ине. КромБ извъстнаго уже употребления шлаковъ изъ доменных‘ь 
нечей на дорогахъ, вм5сто щебня, и при кладкЪ стЪнъ въ тол- 
ченомъ видф, вм5сто песку, до сихъ поръ эти пмаки не полу 
чали боле полезнаго примБнентя, и на заводахъ шли прямо въ 
отвалы. Потому, съ особеннымъ удовольстмемъ сообщаемъ, 
что въ настоящее время эти шлаки на многихъ заводахъ съ 
нользою и успфхомъ Форм: ются въ видф искуственныхъ камней 
и кирпичей, идущихъ на заводския постройки и въ продажу. 


Впервые, въ болышомъ видф, Фхабрикашя _шлаковаго кирпича 
устроена была въ Пруссш, въ Оберлаузиц, на Бернедор+- 
скомъ завод, употребляющемъ всф свои шлаки на приготовле- 
н!е такого кирпича. На этомъ завод большая часть заводскихъ 
строенй, какъ то: зданае для вагранокъ, магазины, кузницы, 
слесарни, отдфленя для храненйя моделей, конторы, помщенйя 
для чиновниковъ чм т. п. выстроены изъ шлаковъ; кромЪ заво- 
да, даже и въ окрестностяхъ его, въ м$стечкБ Бернсдоръъ 
мног!я строен1я сдфланы изъ такого же кирпича и отличаются 
красивымъ видомъ и прочностью. 


Въ этомъ посл5днемъ свойств5 убЪждаетъ не только хоро- 
шее состоянйе старыхъ строенй изъ шлаковыхъ камней, но и 
безъ этого доказательства, было бы невозможно усомниться вь 
томъ, что доменные шлаки составляютъ прекрасный строитель- 
ный матер!алъ, потому что всфмъ извфстна твердость такого 
шлака, часто соедлиняющаяся съ большою вязкостью и, почти 
всегда, съ свойствомъ противудЪфйствовать всякому влян!ю 
атмосферы; всякое жилое строене, возведенное изъ шма- 
коваго кирпича имфетъ северхъ того еще особенное преимуще- 
ство въ томъ, что отчасти предохранаетъ домъ отъ крысъ, мы- 
шей и другихъ вредныхъ животныхъ. 


*) Недавно русское мивистерство внутреннихъ д5лъ опубликовало цир- 
кулярное предписан!е по своему вБдомству, о доставлен подробныхъ со- 
ображений о томъ, кащя мфры веобходимо принять для скор$йшей замфны 
вь Росаи деревянныхъ строешй каменными. Мы печатаемь эту статейку 
съ т5мъ, чтобы обратить по этому случаю внимаше гг. управляющихт 
горными заводами на самый доступный для нихъ строительный матермалъ. 

Ред. 
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Мы однакожъ не слышали до сихъ поръ, чтобы, кром$ Бернс- 
дорфскаго и Лаузицскаго заводовь, было гдБ нибудь введено 
приготовление шлаковаго кирпича въ болышомъ видф; только 
недавно мы узнали, что существуетъ на РейнЪ, около Нейви- 
да, въ Германнсгютте совершенно правильно устроенная Фа- 
брикащя кирпича изъ шлаковъ. Тамъ строится изъ этаго матера- 
ла высокая ограда окружающая весь заводъ, и по окончанти ея, 
предполагается выстроить домъ для директора округа; н$тъ 
сомнфня, что кирпичи изъ шлака въ Германнсгютте совершен- 
но годны для работы и очень прочны. Приготовленте кирпича 
изь шмаковъ очень просто и дешево. Въ то время, когда изъ 
доменной печи идутъ шлаки годные для Фабрикащи кирпича, 
(часто случается, что шлакъ не годится для Формован!я, такъ 
напр. при слишкомъ сыромъ или слишкомъ сиБломъ ход$ плав- 
ки, потому что бываетъ хрупкимъ, пузыристымъ или губча- 
тымъ) см5шиваютъ ихъ въ н$сколько уже охладившемся и сгу- 
щенномъ состояни съ небольшимъ количествомъ кокса или съ 
угольной мелочью, набиваютъ ими подготовленные жел$зные 
ящики, выкатываютъ изъ литейной, вынимаютъ изъ Формъ и 
по охлажденми складываютъ, на свободномъ м5стф, рядами. 


Вся работа весьма легка и не требуетъ много времени, такъ 
что можетъ исполняться рабочими отъ печей, безъ упущеня 
ими своего дфла, за небольнтое вознаграждене. Небольшая при- 
мвсь къ имакамъ кокса или древосноугольной мелочи лучше свя- 
зываетъ шалаковую массу и потому дБлаетъ кирпичь плотнЪе и 
вязче, а слБдовательно, дЪлаетъ его способнымъ выдерживать 
большее давлене. Впрочемъ, смотря по свойствамъ шлака, при- 
м`Бсь эта иногда бываетъь и безполезною; на Бернсдорфскомъ 
заводЪ5 обходятся и безъ нее. 


Въ окрестностяхъ послфдняго завода, жители съ охотою по- 
купаютъ этотъ новый строительный матерлалъ; такъ въ про- 
педшую зиму на завод продавался шлаковой кирпичь по 
2 рубли 60 коп. за 100 штукъ и въ спросф на него, при этой 
ц5н5, не было недостатка. 


На Германнсгютте, около Нейвида, гдЪ публика менфе зна- 
кома съ этимъ прекраснымъ строитедьнымъ матерлаломъ, и до 
сихъ поръ предпочитается ему обыкновенный кирпичь изъ гли- 
ны и песку, цБна на него 1 руб. 60 коп. за 100 штукъ. Дли- 


на шлаковаго кирпича, на этомъ заводф, 15 дюймовъ и по 
9" 
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9 дюйм. въ ширину и толщину; но, на будущее время, д 
большаго удобства кладки, при 15 люймахъ длины, ииарииа и 
высота ихъ будеть ‘только въ 7'/, дюймовъ. 

Ца сколько стфна, выложениая изь шлаковаго кириича, обхо- 
дится дешевле обыкновенной кирпичной, пе смотря на то, что 
первая кладется плотифе, чтобы усилить связь между кирпича- 
ми, можно судить уже изъ того, что, при употребительныхь 
размфоахъ обыкновеннаго кирпича, 11] штукъ его соотвфтствують 
одному шлаковому кирничу; 1000 же штукъ обыкновеннаго 
кирпича въ НейвидЪь стоятъ 7 рублей. И такъ, не говоря уже 
о томъ, что стБна изъ шлаковаго кирпича прочифе обыкновен- 
ной кирпичной, по одной уже депевизн$ перваго мы должны 
отдать ему во всякомъ случа$ преимущество. 

На Германнсгютте Фабрикашя и употреблен!с шлаковаго кир- 
пича дали очень удовлетворительный результать и при боль- 
шомъЪ знакомствЪ публики съ этимь прекраснымъ строитель- 
нымъ матерлаломъ, Фабрикашя его будетъ развиваться все бо- 
лъе и болБе; нётъ сомнфыя, что и друме чугувоплавильные за- 
воды По Рейну и въ другихъ м5стахъ поса5дуютъь прим$ру 
Германнсгютте, и такимъ образомъ изъ безполезнаго и загро- 
мождающаго только заводы продукта будетъ сдфлано столь по- 
лезное примфнеше *). 

Хотя и не всБ домны даютъ шлаки, годные для Фабрикащи 
кирпича, но все-таки есть много заводовъ, большая часть шла- 
ковь которыхъ можеть быть употреблена съ пользою, и та- 
кимъ заводамъ сл$довало бы попробовать завести Фабрикацио 
кириича. Въ хорошемъ и дешевомь строительномъ матерлалЪ 
вездЪ болфе или менфе чувствуется недостатокъ; что же касается 
до недовЪрия публики къ новоизобр$тенному кирпичу, то оно по 
немногу исчезнетъ, если послбдовать примБру Германнсгютте, 
т. е. сначала употреблять его для заводскихъ построекъ и т5мъ 
очевидпымъ образомъ доказать годность его для употребленля. 


(Рег Ветдиез1. ПеЙаде зи № 94, 1860.) 


*) Въ ФрейбергЪ каналы (ловушки для мыптьяковистой кислоты), отво-— 
дяпие дымъ изъ обжигательпыхъ печей, сдфланы вс пзъ шлаковаго кир- 
пича. Шыакъ, употребляемый на приготовлете такихъ карцичей, получается 
при обработкв роштейна и купеФеритейна изь обжигательныхъ печей. 

В» С. 
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О ВИЯНИ ФЛЮСОВЪ НА СОСТАВ МАРГАНЦОВИСТАГО 
ЧУГУНА. Статья Корона. Въ одномъ изъ послёднихЪ моихь от - 
четовъ, представленныхъ французской академи наукъ, я, между 
прочимъ, указалъ, что при выплавкЪ чугуна въ доменныхъ пе- 
чахъ, марганецъь способствуетъ выдфлению изъ него сфры и 
часто даже кремня, присовокупивъ при этомъ, что марган- 
цовистый чугунъ можетъ быть употреблень для улучшения 
качествъь сфрнистаго и кремнистаго чугува и что дфйстве 
марганцовистаго чугуна тфмъ сильнфе, чЪмъ боле содержить 
он'ь въ себЪ марганца. 

Всафдстве этого интересно было мнЪ знать какимъ образом‘ь 
можно выплавить изъ данныхъ рудъ чугуиъ съ наибольшим 
содержатемъ марганца. 

При вс5хъ прочихъ одинаковыхъ условяхъ, на количествен- 
ное содержан1е Ми въ чугун$ имфютъ существенное вляне: 
1) флюсы и 2) температура, при которой совершается возста- 
новлене рудъ. 

Въ этомъ я убфдился нижесл5дующими опытами. Руда, упо- 
требленная мною для этихь опытов, представляла шиатозатый 
жолфзнакъ сл5дующаго состава: 


углекислая закись желбза..... 71,0 
углекислая закись марганца. ... 13,3 
углевисивя;: омарезвя, . 1. Г.И. ,, 1,2 


углекиелан известь. ....... У 
наем 1... "О. 1: д 
100,0 


Н сколько килограмовь этой руды были превращены. въ 
тоник порошокъ, тщательно, для однородности, перемфшанный.. 
При каждой изъ пробъ, результаты койихъ я укажу ниже, 
употребляемо было одинаковое количество руды; древесный 
уголь, который быль смбшиваемъ сь рудой, былъ употреб- 
ляемь при тЬхъ же условияхъ; наконецъ набойка тиглей состоя- 
ла изъ СМБси графита, полученного изь газовыхъ ретортъ, и 
каменноугольной смолы *“). 


°) Эга набойка отличается своею стойкое мю лаже при возстановление 
Мп, но при этомь необходимо предварительно очистигь тгразись огь поз 
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Въ сл$5дующей таблиц можно видБть количество и свойство 
флюсовъ, употребленныхъ па 100 частей руды, свойство по- 
лученнаго чугуна, а также содержане въ немъ марганца и 
кремшя. 


Нри опытахъ № 1 и № 5 температура, при которой совер- 
талось возстановлене руды, была почти одинаковая; при опыт 
№ 7 она ‘была возможно низкая, т; е. лишь такая, что чугунъ 
могъ быть только поддерживаемъ въ расплавленномъ состояни; 
при опыт № 6 температура была выше температуры, необхо- 
димой для расплавлемя н$сколькихъ сотъ грамовъ мягкой 
стали. 





м 5 
8 ЕЕ 
=> ь № 
= | Свойство | © 2 Содержане 
ЕЕ = т 
Флюсъ. 5 полученнаго | х Я кремня въ 
. — © 
с 2 в 
= чугуна. Е оцентахъь. 
Е угу Е процентахь 
— 42 в 
Е: р [==] 
| 





№ 1 известнякъ| 410 ОЪлый 7,9310,05 
№2 известнякъ| 6 бълый 6,3210,08 


№ 3 плавико- половин- 
вый шпатъ 5 чатый 4&,7010,30 
№4 кварцъ 5 сфрый 3,8110,55 
№5 кварцъ 10 | темносфрый | 2,2510,76 
№6 кварцъ б сфрый 3,9010,50 при выс. темн. 
№7 кварцъ 5 сфрый . | 2,10|0,765 при низ. темп. 


сторопнихъ прим5сей, въ немъ содержащихся ий составляющихъ отъ 4 
до 5°/,, и именно отъ сфры, содержаше коей въ граъитБ простирается 
до 1%» 
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Изъ опытовъ №№ 1, @, 3, 4 и 5 оказывается, что для по - 
лучешя чугуна съ наибольшимъ содержанмемъ марганца, необ- 
ходимо употреблять +люсъ, богатый содержанемъ извести и 
что, напротивъ того, при Флюс$, богатомъ кремнеземомъ, умень- 
шается содержание марганца въ чугун$ и вмфстБ съ тёмъ уве- 
личивается содержание кремния. 

Температура или степень жара, употребляемая для возстано- 
влешя рудъ, имфетъ также значительное влянте на содержание 
марганца въ чугун®; изъ опытовь № 6 и Т оказывается, что 
чф$мъ выше эта температура, тБмъ боле содержитъ въ себЪ 
чугунъ марганца и т$мъ менфе кремни. 

Что же касается до свойствъ получаемаго чугуна, то опыты 
показываютъ, что при употреблении известняка въ достаточ- 
номъ количествЪ, чугунъ получается бфлый, а при употребле- 
ни кварца, напротивъ, сфрый. 

Поэтому, не м$5няя температуры, можно по произволу, лишь 
по одному изм$нению флюса, выплавиять бфлый или сфрый чугунъ. 

Все то, что выше было говорено, относится до рудъ, со- 
держащихъ въ себф марганецъ или въ химическомъ соединен!и 
или въ видБ смЪси; на руды же, несодержация въ себф марган- 
ца, вмяне известняка н$5сколько иное, о чемъ я въ посл$дстви 
думаю писать. 

Хотя опыты, результаты коихъ я сообщилъ здфсь и при- 
надлежатъ къ лабораторнымъ испытанямъ, но тфмъ не менфе, 
они могутъ быть не безъ пользы. 

Упираясь на эти опыты, владфльцы доменныхЪ заводовъ, упо- 
требляющихъ въ плавку см$сь марганцовыхъ рудъ съ кремни- 
стыми, могутъ смБло увеличивать количество известковаго Флю- 
са для улучшевя качества выплавляемаго чугуна и при томъ 
нисколько не опасаться, что отъ большаго количества известня- 
ка можетъ уменьшиться въ значительной степени легкоплавкость 
ихъ шлаковъ; въ случаЪ, если это обстоятельство и будетъ имЪть 
мфсто, то этому горю легко пособить, прибавивъ въ шихту 
небольшое количество поваренной соли или хлористаго кальщя. 

Этого же послФдняго результата можно достичь черезъ при- 
бавлеше плавиковаго шпата или крлолита *), однако при этомъ 


°) Плавиковый шпатъ и крюлить способствуютъ увеличеню выплавки чу- 
гуна. 


ыы > |1} => 


нужно быть весьма осторожнымь, такъ какь эги минералы, и 
вь особенности криолитгь, содержэтъ въ себЪ довольно значи- 
зельное количество Фосфорной кислоты, имБющет, какъ извБст- 
но, дурное вмян!е на качество получаемаго чугуна. 
(Ропдесйт5сйез ТоигпваТ, ПупдТет 171 Вапа 1864.) 


СВИНЦОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В3Ъ СОЕДИНЕННЫХ ШТА- 
ТАХЪ. Въ Соединенныхъ Штатахъ существуеть въ настоящее 
время 28 свинцовыхъ заводовъ, на которыхъ 293 рабочихъ (?). 
Затраченъ на сооружене этихъ заводовъ капиталъ въ 2869220 
долларовъ. Стоимость обработываемыхъ сырыхъ матерлаловъ 
равняется ежегодно 938561 доллару, рабоше получаютъ 58260 
долларовъ заработной платы. 

Ежегодно получается 10345 тоннъ (641390 пудъ) свинца, на 
сумму въ 1094192 доллара (1455242 руб.), т. е. около 8 р. 
25 кон. за пудъ. Кром того получается сще значительное 
количество свинца при серебряномъ производствЪ$. Выплавка 
убогаго свинца, вызванная военными потребностями, вфроятно 
должна будетъ теперь сократиться. 

(Вегу Иайета4етг [ит 1866.) 


дд —ЫЙ- 


ОТКРЫТЛЕ ЗОЛОТА В3Ъ РУССКОЙ АМЕРИКЪ. По частным 
извъетямь на остров$ СитхБ при вырыти ямъ для русско-—аме- 
риканскаго телеграта открыты золотые самородки. Событие это, 
само по себЪ замфчательное, получаетъ новый интересъ оть 
извЪспй, будто бы найденное м5ёсторожденле богатствомъ напо- 
минаетъ калихорюйски. 

Все это зам$тимъ только слухи, такъ какъ офхищально объ 
эгомъ ничего не извБ5стно. Замфчательно только то, что золото 
лежало такъ доступно, а до сихь поръ его не находили даже 
бывипе там» геогносты. 

Возможность нахождения золота еще недавно предсказывал 
американскй геологъ Уитией. Желательно, чтобы Росейско- 
Американская Компамя, имющая въ этой мфетности мопонолтю, 
обратила бы дятельное впимаше на золотопромышиениость и 
постаралась вознаградить себя за ежегодно умепьшаюнцийся лов 
бобровъ. 
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ВРЕМЯ ОСНОВАН1Я ИЗВЪСсТНЕЙШИхХь ГОРНЫХ ШКОЛ 
ВЪ ЕВРОШЬ. Г. Неггератъ въ истории берлинской горной шко- 
лы (Вегоьс194 № 47 и43) сообщаетъ саБдуюция св$дешя о времени 
основания извф$стнЪйшихъ горныхъ школъ. 


Древнфйшая горная академ!я есть фрейбергская въ Саксонии. 
Скоро исполнится ея столе (она утверждена 22 марта 1766 г., 
а открыта 27 ъевраля 1767 года). Затфмъ по старшинству 
слфдуетъ горная школа въ Шемниц$ въ Венгрии, открытая вт, 
1762 году по указу императрицы Марми Терезии, которая очень 
покровительствовала развитию горной промышленности. Перво- 
начально основаны были кафедры хими, минералоги и мета- 
лурги; въ 1765 году прибавили къ нимъ математику, въ 1770 г. 
была преобразована въ горную академю, наконецъ указомъ 
19 октября. 1846 года получила она нын$шнее устройство. Гор- 
ное училище было основано въ ПетербургБ 27 ноября 1773 г.; 
открыто въ 1774 году. Въ 1802 году было преобразовано оно 
въ горный кадетсюй корпусъ; въ 1834 году въ институтъ кор- 
нпуса горныхъ инженеровъ. Въ 1778 году было положено осно- 
ваше горной школы въ Париж открыт'емъ курсовъ мичераломи 
и металурги; окончательно образована она была королевскимть 
указомъ въ 1783 году. Новымъ горнымъ законоположешемъ, 
изданнымъ въ томъ же 1783 году, были основаны горныя шко- 
лы въ МадридЪ и въ Мексико (Реа| Зептагю 41 Мшега). Во время 
существованя Вестфальскаго Королевства была открыта. горная 
школа на ГарцЪ въ КлаусталБ, указомъ министру Финансовъ 
20 ноября 1810 года. Но полную организацию свою она полу- 
зила уже гораздо позже, именно указомъ ганноверскаго короля 
21 декабря 1852 года. Въ Бельми королевскимъ повел темъ 
27 сентлбря 1836 года присоединили къ льежскому универси- 
тету техническую школу мануфактуръ и горно-заводскаго дфла. 
Королевскимъ повелБмемъ 4 октября 1848 года была она окон- 
чательно преобразована въ горную школу. Венгерское возсташе 
18148 —4.9 года, прекратившее возможность для австрийскихъ гор- 
ныхъ инженеровъ получать свое образоване въ горной академи 
вь Шемниц$, вызвало развит1е новыхъ горныхъ школъ, которыя 
и были учреждены въ Леобенф5 въ Штирти и ПршибрамЪ въ Бо- 
геми. Первая впрочемъ была освована еще ранфе, именно 4 нояб. 
1840 года, но вь настояций видъ была приведена она импера- 
торекимъ новсльнемъ 923 января 1847 года. Въ посаБднее врс- 
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мя разсматривается- австрайскимъ правительствомъ проектъ о 
сосдинеши всфхъ трехъ горныхъ школъ въ одну горную ака- 
демо, которая уже будетъ помфщена въ ВфнЪ. Въ Лондонв 
горная школа (Соуегпетепе ЗсВоо] аррНей 10 Миипб ап4 Фе Аг!$) осно- 
вана при музеумВ практической геологи въ 1851 году. Позд- 
нфишая изъ открытыхъ горныхъ школъ есть горная академя 
въ Берлин, открытая 1 сент. 1860 года и окончательно устроен- 
ная королевскимъ повелЬтемъ 28 сент. 1863 года. Ниспие 
курсы ея соединены съ берлинскимъ университетомъ. 

КромБ того, существуютъ горныя школы въ Соединевныхъ 
]татахъ. Инженеры т5хъ странъ, гдБ существуетъ горное 
дЪло, а нЪтъ горныхъ школъ выбираютъ обыкновенно какое 
нибудь одно изъ извЪстныхъ заведений; такъ итальянскме гор- 
ные инженеры воспитываются въ парижской горной школ, ин- 
женеры всфхъ южно-американскихъ республикъ въ хрейберг- 
ской академ!и и т. д. 


(Ветг9дефз& №48.) 


МЕТАЛИЧЕСЕЙ ТАРИФЬ ШВЕЙЦАРИИ. Въ дополнене къ 
прочимъ металическимъ тарифамъ, помфщаемъ тарифъ Швейца- 


ри, изданный ‘въ прошломъ году: Кон, 
руды всЪхъ металовъ. .. съ ласта 3,75 
чуруь о отыдито эныс сет съ пуда 2 ,4& 
рельсы и’ угловое жел$зо. 2,4 
полосовое желЪзо. .... 1,95 
проволока, листовое желъ- 

зо и жесть. ....... 11,9 
сталь по сортамъь .... отъ 11,92 до 15.9 
м5дь и латунь. ,.... 5,97 
ПМ 111% ЧЕМ. ГЫ ВА 5,97 
свинецъ . и... .. 9,4 до 5,97 
ОЧОВОбРУ орга ва. 1% 5,97 до 1195 
ртуть и никкель...... 11,95 
чугунное литье... .. 1,95 
жельзчыя издвия .... 26.82 до 63,60 
СТаявныя 11119 ИЕ и 15,9 до 6360 


издфмя изъ прочихъ ме- 
таловв Иво. ПТ. мт. 5 Удо ри 49 -в., 
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о оо 16,9 до 63,60 
машинный части. .... 7,95 до 63,60 
или съ цфны 10° 


Таритъ, какъ видно, совершенно въ духЪ свободной тор- 
говли. Хотя Швейцария и богата рудами, но у ней нфтъ ка- 
меннаго угля и мало лЪса; кром$ того, она находитъ болЪе 
выгоднымъ заниматься другими промышленностями, а не горной. 

Все-таки нужно замфтить, что, не смотря на вполнЪ Фри- 
тредерскай духъ, вс$ предметы обложены пошлиною пропорцю- 
нально количеству труда, необходимаго на его приготовлене. 
Въ этомъ случаЪ не повторяется несообразность нашего мета- 
лическаго тарифФа, гдБ сырые металы и кузнечныя издфмя обло- 
жены покровительственною пошлиною, а машины, рельсы, кора- 
бельныя принадлежности и пр. допускаются безпошлинно. 


(Вегдче?з{ „№66, 4865.) 
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70 КОП. СЕР. ВЪ МЪСЯЦУЪ 


СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ И ДОСТАВКОЙ, 


„МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА“ 


ПОЛИТИЧЕСКАЯ И УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРВАЯ 
нА 1866 годъ, 


ИЗДАВАЕМАЯ 


Н. П. БОЧАРОВЬПМЪ, 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 


Кром общихъ извфетй, помфщаемыхъ въ нашихъ рус- 
скихъ политическихъ газетахъ, въ каждомъ номерВ « Москов- 
СБОЙ ГАЗЕТЫ» булутъ помфщаемы статьи и извфепя, отно- 
сяпияея до зородскаю хозлиства, зеискаго дъла, сель- 
ско хозяйства, промышленности и тортовли. Вэ 
отдтлть научном» будуть помфщаемы научныя новости 
и спещальныя статьи и изелфловамя по разнымъ отраелямъ 
знай. Въ отдьль литературном5: повфсти, разсказы 
и стихотворешя; — обзоры русской и иностранной журна- 
листики; — критика и библогравя; — литературныя новости. 
В фельетон: театральныя обозрьтя, новости и замфтки. 
Общественная жизнь за грапицей и въ Росеш. — Московекая 
хроника. 5 справочном указатель: справочвыя и ры- 
ночныя цфны, таксы, вексельный курсъ, свфдешя 0 вст 
вновь вытодящихь кишахжь п друмя тому подобныя спра- 
вочныя свфденя. 


Безъ доставки Сл, доставкой 
ПОДПИСНАЯ ЦА. на домъ. и пересыдкиой. 


Въ МБСЯЦЪ и ТО кои. сер., 
на треть года 2 р. 2р. 50 

на полгода... Эр. Др. 

ва*годъ . .„. бр. Гр. 50 коп. 


Пыемъ оБъявлЕНиЙ всякаго рода по 3 к. сер. со стро- 
ки обыкновеннаго шрифта. 

Подписка ПРИНИМАЕТСЯ: ВЪ МосквЪ, въ главной конто- 
рф «Московской ГАЗЕТЫ» (у Арбатскижь воротъ, в Хлтьб- 
ном5 переулкъ 9. Забълина), въ квижпыхъь магазинахъ: 
Черенина, Базунова и друг.; въ С. Петербург у Кожанчи- 
кова. Гг. иногородные адресуютъ евои требовашя прямо въ 
главную контору редакщи « Московской ГАЗЕТЫ » по выщеозна- 
ченному адресу. 
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